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3^as Darijs 

unb 

feixxe tec$ni{d)e Iperwenöung. 


Xlarftrllustg 

bcr 


natutttd^cn ammaltfdjcn unb ücgetabilifcfjeii Sßacfisarten, beä Mineral* 
tpacf) feS ((£erefut), ^rer ©etoinnung, Reinigung, 23erfälfd)ung unb 2 lu= 
tDtnbmiG in bcr Sfceraenfabrifation, 31 t 2 Bad) 8 blumeu mtb SBacftSfiguren, 
Wad)&pcipicr , (Salben unb haften, Sßomaben, färben, ßcbcrfdjmicrcn, 

tju&bobcmmdjfen 


unb öielen aitberen tedjnifdjen 3 Reefen. 


*on 


tfnbiuiri Ocbuu. 


3Mit 33 3(btttt>uitßcii. 


ttUtn. Ccipjig. . 

3t. § a r 1 1 e 6 e n’§ Settag. 
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3)io j) urf u m er i c ~ <fa li r i Iiüti o n . 

Dollftänbige Einleitung 


3 ur Starftellung aller &&rd)entttd)-$tavfitm0, Kicdj falte, Ktedipttluetr, llnudjerwerlt 

alter bittet jur pflege ber $aut, be8 3)htnbe3 uitb ber £>aare, ber §djmitth*n, fnuttrfärbe- 
mittel utib aller in ber Xoilettefunft' bertoenbeten Präparate, ne6ft einer au*fiU)trltd?en 
* 3 *fd)r*ibu»t 0 ber lUedjftrffe, bereit iHefen, itritfnng utib ©eirittnung im 

(Graften. 


Stuf ©runblagc eigener Erfahrungen beröffentlidjt 
bon 

Dr. chein. (George William Jts&mfcm. 
mit 29 «Ubbilbmtgen. 


3meite, fct;r bermehrte unb berbefferte Shiflage. 

25 Sogen. Dctao. ©eh- 2 fl. 50 fr. — 4 3)1. 50 $f. ©leg. gebbn. 2 fl. 95 fr. = 5 9fl. 30 Sjjf. 


$ic Scleiuhtungsftoffc unb bereu gabrifation. 

(Eine Darftellung 

aller sur Seleuchtung beribenbeten 3Jiaterialictt thierifchen unb pflanzlichen Ursprunges, be§ 
SetroleumS, beS ©tcarinS, ber £f)eeröle unb beS Paraffin?, ©ntfjaltenb bie (Sdjilberung 
ihrer ©igenfehaften, ihrer Reinigung unb praftifdf>eu Prüfung in Segug auf ihre Steinzeit unb 
Seucptfraft, nebft einem Slnhange über bie Sertberthnng ber fepr flüchtigen Sfohlenmafferftoffc 
$ur ßampenbeleucbtung unb ©aSbeleucfjtung im §aufe, in gabrifen unb öffentlichen ßoealeu. 

Son 

§6uarö 'gfcrl*. 

8Wit 10 2(bbtlbungcu. 

9 Sogen. JDctab. ©eh- 1 fl- 10 fr. = 2 2J?arf. ©leg. gebbn. 1 fl. 55 fr. = 2 M. 80 $ßf. 


pie gtaßxiRatiou ber < @oifette- ( $eifen. 

PraFtifcfye Einleitung 

3 ur 25arfteHung aller 2lrten bon £oilettes<Seifen auf f altem uitb marinem 2öege, ber (Gltireriit- 

öeif'eit, ber getfenkngeln, ber $d)(tnmreifen unb ber ^eifenfperialitciten. 

Mit ffliitf fiept auf bic hierbei in Scrmcnbung fommenben Materialien/ Mafdjiuen unb Apparate 

gefchilbert bon 

§t r i e b v x d) ^ t C t n e x. 

9Wit 38 ^Ibbilbutigen. 

21 Sogen. Dctab. ©eheftet 2 fl. 20 fr. = 4 3Jiarf. ©leg. gebbn. 2 fl. 65 fr. = 4 ütt. 80 Sf- 


^^cmifc^=tcc^mfrf)c 

QVttialitüttn nttb ^eljeinutiff* 

mit Eingabe it^rer gufatnmcnftellung nad? ben beroabrteften (IljemiFcrn. 

Sllphabetifil) jufamniengcftcUt 
bou 

gf. gapaun^arloma. 

14 Sogen. Octab. ©eh- 1 fl. 35 Tr. = 2 SJt. 50 $f. ©leg. gebbn. 1 fl. 80 fr. = 3 3)1. 30 $f. 

gl. f)rtHtd»cn’o llftlrtf» in Ptett, pft nnt» geipjig. 
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3Ü. <^artCeßen> 

d)emifd|-t£d)nifd)e ßibliotljek. 

Ja groangfofen Äfinden. — Jßit oiefen JVoftrationm. — Jeder Hand eingefn ja üaßen. 


3« eleganten (Sangleimpanbbänben, pro ©anb 45 Kreuger ö. SB. = 80 ©f. 3ufcblag. 

I. ®anb, &ie Ktudtmidje, Ccctc uttb Gübtoeiue. ©oüftänbige Slnleitung 
gur ©ereitung beS SBeineS im SlUgemeinen, gur HerfteHung aller ©attungen 21»?* 
brüche, ©ecte, fpanifcher, fransöfiWcr, italienischer, griechifcher, ungarifcher, afrifanifdjer 
unb afiatifdjer Sßeine ltitb SluSbruchtoeine nebft einem Anhänge, enthaltenb bie Söc* 
reitung ber ©trohtoeine, Stofinen*, Hefen*, Kunft*, ©eeren* uub Kernobftmeine. Stuf 
©runblage langjähriger ©rfahrungen ausführlich ltnb leidjtfa&licb gefdjilbert bon 
Karl ©Maier. 3tucitc, fehr bermehrte unb oerbefferte Sluflage. ©Mit 14 Slbbilbungen. 
15 ©og. 8. ©leg. geh. l fl. 20 fr. ö. 2B. = 2 ©M. 25 ©f. 

II. fiaub. ^opulärc^ datibbnd) bei; ©piritiü' uitb ©freftbefe* 
SfabrifaHoit. ©oüftänbige Slnleitung gur ©rgeuguitg uou ©piritus unb ©refchefe 
aus Kartoffeln, Kufurug, Korn, ©erfte, Hafer, Hirie unb ©Melaffe; mit bejonberer 
©erüdfieptigung ber neueftenörfaprungen auf biefem ©ebiete. SMuf ©runblage oiel* 
iährifler ©rfapruug ausführlich unb leicptfafelich gefchilbert non SlloiS ©cpönberg, 
chemifchstechnifcher ©rennereUßeiter. 3rocite, ooüftänbig umgearbeitete Sluflage. ©Mit 
23 erläuternben Slbbilb. 18 ©og. 8. ©leg. geh. 1 fl. 65 fr. ö. SB. = 3 ©Marf. 

III. ©anb. $ie ßiqeur*3rabrifation. ©ollftäubige Slnleitung gur Zeitteilung 
aller ©attungen non ßiqueuren, ©rSmeS, ^uileS, gewöhnlicher Siqueure, Slquabite, 
9ruchtbranmroeine (9MatafiaS), beS SMumeS, SlrracS, ©ognacS, ber ©unfchs@ffengen 
ber gebrannten SBäffer auf »armem unb fattem SBege, fornie ber gur Siqueursftas 
brifation bermeitbeten ätherifchen Oele, Staturen, ©ffengen, aromatifepen SBäffer, tjarb* 
ftoffe unb grüchtens©ffenjen. SMebft einer großen Slitgapl ber befteu ©orfepriften gur 
©efeitung aller ©attungen bon ßiqueuren, ©iter*2iqueuren, Slquabiteit, SMatafia’s, 
©unicp*©ffemen, Sirrac, Stunt unb ©ognae. ©on Slug u ft ©aber, geprüfter 
©hemifer unb praftifcher ©eftillateur. ©Mit 15 Slbbilb. ©ierte, bermehrte unb Der* 
befferte Stuft. 28 ©og. 8. ©leg. geh- fl. 50 fr. ö. SB. = 4©M. 50 ©f. 

IV. © anb. 3>ie ^arfumeric=gübrifation. ©oüftänbige Slnleitung gur$ar* 
ftellung aller $afcpentucb'©arfumS, ©techfalge, Stiecppulber, ©äuepertberfe, aller ©Mittel 
gur ©flege ber Haut, beS ©MunbdB unb ber Haare, ber ©chminfen, Haarfärbemittel 
unb aller in ber Xoilettefunft bertoenbeten ©räparate, nebft einer ausführlichen ©cpil* 
berung ber ©ieepftoffe 2 c. :c. ©on Dr. chem. ©eorge SBilliamSlSfinfon, ©ar= 
fumerie*$abrifant. ©Mit 29 Slbbilb. 3toeite, fehr berntehrte unb berbefferte Stuflage. 
25 ©og. 8. ©leg. geh- 2 fl. 50 fr. ö. SB. = 4 ©M. 50 ©f. 

V. ©anb. &ie ^eifem&abrifatiott. Hanbbnch für ©raftifer. ©nthaltenb 
bie bollftänbige Einleitung gur ®arfteHung aller Slrten bon ©eifen im Kleinen wie 
im ftabrifSbetriebe mit bejonberer ©ücfficptnabme auf »arme unb falte Serfeifung 
unb bie t5abrifation bon ßujuSs u. mebic. ©eifen bon Stieb rieh SBiltn er, ©eifen* 
^abrifant. ©Mit 26 erläut. Slbbilb. 3. Slttfl.l5©og. 8. ©leg. geh- 1 fl. 65 fr. ö. SB. = 32Rarf. 

VI. ©anb. $ie SNcrbranerei uttb bie wialje^tracts^abrifation. 
©ine $arftellung aller in ben berfchiebenen ßänbern üblichen ©raumethoben gur 
©ereitung aller ©ierforten, fomie ber ftabrifation beS STOalgejtracteS unb ber 
baraus hergufteHenben ©robucte. ©on Hermann Tübinger, tedhnifdjer ©rauerei- 
Seiter. 9Jlit 26 erläut. Slbbilb. 29 ©og. 8 ©leg. geh- 3 fl. 30 fr. ö. 28. = 6 2Rarf. 

VII. ©anb. 3>ie ^ünbtuaarens^falititattoit. Einleitung gur ^abrifation 

bon 3ünbhölgchen, 3 iin bf ergehen, ©igarrens3ü«ber unb 3ünblunten, ber gabrifatiou 
ber 3ünbtvaaren mit Hilfe bon amorphem ©hoShor unb gänglich phoSphorfreter 
3ünbmaffen, fomie ber gabrifation beS ©hoSpporS. ©on 3oi- Freitag. SWit 
14 erläut. Slbbilbuitgen. 10 ©og. 8. ©leg. geh- 1 fl. 35 fr. ö. SB. = 2 50 ©f. 

VIII. ©anb. $ie ©eleuthtttitg^offe itnb beten Jabrifation. ©ine 
^nrftellung aller gur ©eleuchtung oermenbeten ©Materialien thterifchen unb pflanj= 
liehen UrfprungS, beS ©etroleumS, beS ©tearinS, ber Xheeröle unb beS ©araffin§. 
©nthaltenb bie ©cpilberung ihter ©igenfehaften, ihrer Steinigung unb praftifdjen 
©ritfung in ©egug auf ihre ^Reinheit unb Seuchtfraft, nebft einem Slnhauge über 
bie ©ermerthung ber flüffigen Kohlemoafferftoffe gur fiampenbelenchtung uub 
Gasbeleuchtung im Hanfe, in ^ctbrifen unb Öffentlichen Socalen. ©on ©buarb 
©erl, ©hemifer. ©Mit 10 Slbbilb. 9 ©og. 8. ©leg. geh- 1 fl. 10 fr. ö. 2B. = 2 ©Marf. 

fl. Oartlcben’d Verlag in StHen, nnü tfcUfitig. 
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feine fechnifche Verwendung. 


Darftrllnng 

ber 

natürlichen animalifdfjen nnb begetabiliidjen 2öad)3arten, be 8 SRineral* 
toachfeS ((Sereftn), ihrer ©etoinnung, Reinigung, ^öcrfälfdhuitg unb Hu* 
wenbung in ber fteraenfabrifation, 31 t 2Bach3blumen unb SßachSfiguren, 
2 Bad)£papier, halben unb haften, Sßontaben, Sorten, Eeberfchmicren, 
Sfußbobentnichfen 

unb üielen anberen tcchnifchen 3 ^ccfeit. 

$on 

<r 

gubittig ® ebtta. 

' i«lt 33 Abb Übungen. 



tttttt. fltft. Cttjijig. 

2 T. JpartleBe n’§ SS e r f a g. 
1886 . 

(2tüc 9tecf)te borbefjatten.) 


Digitized by LjOOQle 



2)rucf oon griebrid) 3aäper in %Qieu. 


Digitized by LjOOQle 



tis; V '//.V 

370990 

MAY 1« 1931 

I? T7 M ' U 

.Ssif 

ML 
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®aS 2Bad)3 ift ein fcfjon feit unbenftidjen feiten beniifcteS 
^ßvobuct — ebenfo alt ift aucf) feine Slnwenbung gur tper= 
ftettung oon Serben, ©turnen, Figuren u. }. w. ; aber erft bie neuere 
SEedjnif f)at if)m Stnweubung in einer ganjen ©eifje oon 
Snbuftriejweigen üerfcfjafft, woju bie Sntbedung beS ©ftanjew 
roacfjfeS unb in ber attertefcteu 3 C ** t ene ^ Sereftns itid)t 
wenig beigetragen t)at. 

®ie eingetjeitbe ©djitberung ber oerfdjiebenen SEBadjSartcu, 
ifjre (Gewinnung, (Sigenfdfaften unb ©erfätfcf)ungen, itjrer auS= 
gebetjnten Stnweubung ift bie Stuf gäbe gewefen, welche idb mir bei 
©erfaffung biefeS SBerfdfenS geftettt tjabe; id) glaube berfetben 
fo ausfütjrlid) als möglid) gerecht geworben ju fein unb 
benfe einem fühlbaren ÜJfanget — eS ejiftirt befannttid) im 
©ud)t)anbet nur wenig ©rauchbares über 2Bad)S — abge= 
tjotfen ju hohen. 


fttbwta $efetta. 
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äUgemeitted. 

®aS SaegS War fegon in altersgrauen 3eiten befannt ; 
bie SBibel nennt unS fc^on ein ßanb, Wo SRileg unb »§onig« 
fliegt — unb ba wo eS tponig gab, mugte bod) aucf» Sacgs 
oorgaitbeit fein; bie ©riechen unb 'ißgönicier fannten es fegon, 
waren fegon mit bem SBleicgen beSfelben oertraut, benn ^ßliniuS 
benennt baS weige Sacgs »Cera punica«, punifcgeS SaegS; 
er gebenft ber ©cftefle unb 9tagmen, worauf man bie SacgS= 
fcgeiben begufS SBIeicgettS legte unb welege auS Sinfen ge= 
floaten würben, ja er erwägnt fogar bielücger, mitwelcgen 
man bei ungiinftigem Setter bie ©eftelle unb baS SaegS be= 
bedte. gu ®ioSforibeS’ 3 c * ten würbe baS SaegS geblättert, 
inbem man ben Soben eines ®opfeS in falteS Saffer unb 
gierauf in gefcgmolgeneS Sacgs tauegte, autg oerwenbete man 
jeitweife eine äuget, welcge in gleicher Seife genagt unb 
gierauf in Sacgs getauegt würbe; biefe ©egeiben würben bann auf 
gäben gereigt, fo bag fie einanber niegt berögrten unb unter 
gäufigem SBegiegen mit Saffer ber ©nwirfung ber ©onuen= 
ftraglen auSgefegt. 

®amalS gatten bie auS Sacgs gefertigten SeleucgtungS* 
materialien einen gogen ^ßreiS; fie bienten bei gotteSbienft* 
liegen §atibfungen unb ber anfänglich oergältnigmägig fegwaege 
ßonfum fteigerte fieg bann mit ber Ausbreitung beS Sgriften» 
tgumS. ®ie Sacgsbleicgerei würbe bamals als felbftftänbigeS 
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©ewerbe betrieben unb welche 9luSbeljnung biefetbe hatte, 
crfieht man barauS, baf? gegen baS @nbe beS 17. 3af)r= 
IjunbertS in Hamburg allein 14 2Bad)Sbleicf)en beftanben; frei* 
lid) waren aufjer Del unb Unfdjlitt, fowie bem unoermeib* 
licfien Äienfpane, feine anberen BeleudjtungSftoffe als SBacf)» 
allein befannt unb beSfelben fonnten ficf> nur feljr. reiche Seute 
bebienen. ,f)ielt man bocf) felbft dürften, welche fiel) biefen 
SujuS — nad) bamaligen Begriffen — erlaubten, für 93er* 
fdjwenber. 9lufjer ju Äerjen hatte aber baS SöadjS noch auS* 
gebefjnte Berwenbung jur §erftellung fünftlidjer Blumen unb 
5rüd)te, welche oielfad) als gimmerjierben gölten, ba man 
bamalS bie fünftlidjen Blumen auS Stoffen nidjt fannte, als 
SiegetroadjS unb bergleidien mehr. 

9Bie bereits erwähnt, fjanbelt eS fic^ £)ier ftetS nur um 
baS iöienenwac^S ; erft öiel fpäter, ju Slnfang unfereS 3af)t= 
hunbertS, traten gegen biefeS gefährliche (Soncurrenten auf. 

®ie ©rfinbuttg bcr Stearinferjen, Welche hinfidjtlich ber 
Schönheit beS SidjtcS unb namentlich ber Bitligfeit jebeit 
Stampf aufnehmen, bie £>er[teHung oott Serjen auS Paraffin 
öerfe|ten bem ©ewerbe beS BkcfjSjieherS manchen cntpfinb* 
lidjcn Stofc, ben abjuwehten aufjer feiner $Dfad)t ftanb unb 
er finbet nur noch *Dtoft barin, bah bagegen wieber anbere 
SlnwenbungSjwede beS SBadjfeS aufgetaudjt finb, welche ben 
theilweife erlittenen Bertuft wieber auSgleichen. 

9lufjer bem Bienenwachfe fennen wir eine Üteilje öon 
^Pflanzenfetten, weldje bemfelben mehr ober weniger ähnlid) 
finb unb bie man mit bem allgemeinen 9tamen »üegetabilifcheS 
ober Sßflanjen Wachs« belegt hat, aufjerbem feit f ärgerer geit 
baS SDtineralwachS — Djoferit, welches raffinirt ben Flamen 
Serefin führt; biefelben werben in ben nadjfolgenben 916* 
fchnitteu eingeljenb erwähnt werben. 
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ÜJton oerwenbet baS 2EBacf)S je^t noch als Beleud)tung 8 * 
materiale bei gotteSbienftlichen Höhlungen, jorootjt in ben 
(^riftli^en, als aud) jübifdjen ©otteSf)äufern, namentlich aber bie 
griedjifche orttjobofe Äirche macht baoon ben weiteften ©ebraucf). 
©S bient aber auch 3 U e i ner 2 tnjaf)t ooit tedjmfcfjen, mebi= 
cinifchen unb fünftlerifdjen gwecfen unb tro h ber juriicf» 
gegangenen ißrobuction in SEBadjSferjen mürbe bas Bienen* 
wachs ben Bebarf weitaus nicht, becfen; erft bie fc^ort genannten 
@rfa£mittet geftatten eine auSgebehnte 9tnwenbung beS SEBadjies, 
wenngleich h' er fc^on bemerft werben muh, bah f> e teiber 
auch * n grobem SRahftabe jum SBerfälfd^en beS BienenwachfeS 
bienen. 


Üa0 Bieuentoad)0. 

E£aS Bienetiwad)S ift ein eigenthümlicheS ißrobuct ber in 
ber ganzen SBelt in ben öerfcfjiebenften Stbarten oerbreiteten 
Snfectenfamilie Bienen; auf welche SEBeife biefeS 'ißrobuct 
crjeugt wirb, ob fie cS aus ben Blumenfdften, welche ihnen 
als Nahrungsmittel bienen, auSfcheibeit ober ob ber Blumen = 
ftaub bie jur Bilbung erforberlidjen 'Stoffe enthält, bariiber 
gehen bie Meinungen noch l e f) r auSeinanber. ®aS 333adjS 
felbft ift als ÜtuSfchmihungS», alfo SlbfonberungSprobuct 31 t 
betrachten, benn man bemerft bei Bienen, welche im Stocfc 
fijjen, genau, wie baS 3Eßacf)S in 5 orm bünner Sdjilbdjen 
jwifchen ben Bauchringen beS Hinterleibes auStritt. £)ie 
bauenben Bienen nehmen entweber bie auS ben Bauchringen 
gefallenen SEBachSfchilbchen öom Boben auf ober aber fie nehmen 

l* 


Digitized by LjOOQle 



4 2>aS S8ieneul»acf)§. 

foldfe gleich üoit bem Sttfecte ab unb bauen bamit bie geliert 
ber SSienenftöcfe. 

®ie 33ienenjucf)t ift ein fefjr wichtiger 3»eig bev 
Sanb»irtf)fcf)aft, welken gerabe in ber neueren ^eit man 
»iebcr aßerfeits ju fjeben fudjt, ba er bei nur Wenig 
SRülje einen fefpr reidjen (Ertrag liefert, nämlicfj ben Jponig 
unb baS SEBadjS. Sn aßen Sänbern (Europas, fo namentlicf) 
in $)eutfd)lanb, Defterreid)=Uugarn , granfteid), SRufjtanb, 
aucf) in Spanien, Italien unb ber Sürfei »erben niete 
Sienen gehalten unb gezogen unb liefern biefe Sänber aucf) 
ben Jpauptantficil an europäifcf)em ©ienenwadffe. Stucf) ber 
Orient, fo befonberS ißerfien, bie afiatifdje SEürfei, gehört 
ju ben bebeutenbften ißrobucenten , »eichen fief) Oftinbien, 
Sapan unb Sfjina, Stfrifa, bann ÜJtittel» unb ©übamerifa an= 
fcfßiefjt — »ettngleid) nidjt alle ißrobucte biefer Sänber für 
ben europäifcfyen (Eonfum befonbere SEßidjtigfeit Ijaben. 

Sn ben üerfcf)ieben conftruirten ©ienenftöcfen, welche bie 
Sienen bewohnen, fammeln unb bereiten fie §ontg unb SEBadjS, 
unb »enn biefetben gefußt finb, gef)t man an if)re (Entleerung, 
lieber bie 2trt ber (Entleerung fann f)ier nichts gefagt »erben, 
ba fie aujjer ben Stammen biefeS SBudfeS fäßt unb eS foß 
nur fo Diel erwähnt »erben, bajj jeber Sienenftocf ge»öf)nlid) 
brei .fennbare Slbtfjeilungen enthält: 

1. ®ie mit §onig gefüßten Sdjeiben; 

2. bie teeren SßadjSfdjeiben ober SBadfSrofen unb 

3. bie fdjledjten, fdjwarjen unb unreinen SEBacf)Stf)eile. 

Seite Sßacfjsfdjeiben, »etdje §onig enthalten, »erben nun 

auf bie eine ober bie anbere SEBeife entleert unb nadjbem fie 
feinen £>onig mef» gewinnen taffen, in geeigneten Ueffeln mit 
reinem SEBaffer auSgefocfjt unb biefeS StuSfodjen fo lange unb 
fo oft »ieberfjolt, bis aller §onig entfernt ift unb baS SEBaffer 
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feinen füßeit ober füßlicßen ©efdjmad meßr jeigt. 3n ganj 
gleicher SEßeife »erfährt man mit bem sub 2 unb 3 genannten 
©ßadjfe, nur wirb biefeS 2Bad)S nidjt mit bem ber erften Cua= 
Cität gemifdjt. 

Sft alles SSadjS geniigeitb auSgefodjt, fo wirb eS ab- 
gejcfjöpft, burdj feine ßeinmanb gefeilt, jo baff fid) alle nod) 
in bemfelben befinblicßen llnreinigfeiten abfdjeibcn fönncn 
unb nunmehr in ©Rüffeln, Jöpfe ober bei großen ©ienen= 
jüdjtereien in eigens geformte ©efäßc gebracht, in melden es 
erftarrt. $ie hierbei öerbleibenben SRüdftänbe werben auf meift 
printitiöen ißreffen abgepreßt, baS SEBacßS gewonnen unb bie 
feften Sßeile, bie nod) immer anjeßnlicße SDJengen SBacßS ent= 
ßalten, als ©rennmateriale beniißt. ®iefeS gelbe rofje SBadjS 
nennt man SEBacßSbrote, SßadjSfucßen ober SBadjSböbeit; man 
ftürjt baS (SrftarrungSgefäß um, um baS Sßacßs fjcrauSju* 
befommcn unb jeigt fid) an ber friißer unten, jeßt oben befittblidjen 
Seite eine fdjmußige Sdjidjte, weldje aus ben and) burcf) baS 
Seiljetud) nod) burdjgegangenen Unreinigfeiten befteßt. 2)iefe 
Scßicßte muß, um baS SEBadjS üerfäuflicß ju madjen, mit 
bem SKeffer entfernt werben unb man famt baS Slbgefdjabte 
nochmals oerfocßen, preffen ober aber fiir gadeln u. bgl. 
benüßen. 

®iefe ©rote fommen in ben Ipanbel unb werben meiftenS 
mit ben Flamen ber Sänber, aus welcßen fie fommen, be= 
jeicßnet; fo fennt man, als oon einiger Sebeutung, nacßfteßenbe 
Sorten. 

®aS beutfdje SBacßS fomint auS SWorbbeutfdjlanb, aus 
ben ^eibegegenben ber EJlieberelbe, aus Jpannoüer, .'potftein, 
OftfrieSlanb u. f. w. 3n EDlittelbeutfcßlanb finb es befonberS 
Ißiiringeit, einige Sßeile SacßfenS, welcße oiel unb gutes 
SEBadjS probuciren; ©aßern, befonberS EDfittelfranfen, bann 


Digitized by LjOOQ le 



6 


®aä JöieiieniundjS. 


SEBiirttemberg uitb ©abeit ^oben bet forgfamer ©ienenjud)t 
oortrefftidfjeS 2ßa<h8, bod) bitbet beutfdjeS 2Bad)§ feinen §anbets= 
artifet, ba es meiftenS an ben §auptprobuctionSorten ber= 
arbeitet wirb. 

®aS öfterreid^ift^e 2ßad|3, baS bö^mifd^e, mährifcfje,, 
fd^IefifdEje unb potnifdje SEBactjä oon oerfdjiebener ©üte; bas 
2Bad)8 t»om äRardhfelbe unb beut ©teinfelbe (bei SBiener^eu» 
ftabt) gelten atS bie beften ©orten, bann folgen baS böhmifdtje, 
tnä^rifd^e unb fcfilefifdje SEBadjS, fdjon etwas weicher unb un= 
reiner unb baS gattjifdie SBachS. ©on tefsterem finb jtoei 
©orten ju unterfctjeiben, baS weftgalijifd^e mit einem ftarf 
tannenharjähnticfjen ©erucfj unb bas oftgalijifdhe (©ufowinaer) 
SEBadjS oon rotf)= bis braungetber garbe, gutem ©erudhe unb 
jiemlidjer Qfeftigfeit. ®a ©uchweijen (aud) ^»eibeforn genannt) 
ein oorjügtidjeS fJütterungSmittel für ©ienen ift unb fotdfje 
in ©egenben, wo biefe genügfame ©etreibeart oiel gebaut wirb, 
befonberS gebeten, ift aud) baS 2BadE)8 biefer Sanbftrictje ftetS 
baS befte. 

2) a S u n g a r i f dj e SEB a cf) S. Ungarn unb feine Stieben* 
länber probuciren üiel SEBadtiS ; fo namentlich baS ©ömörer 
Eomitat (SRofenau unb feine Umgegenb), ferner bie ©egenb um 
fjainffirdjen unb gattj befonberS baS ©anat mit feinem reichen 
©oben. Stuct) ©iebenbiirgen bringt- oiel SBacfjS auf ben ©uba= 
pefter SDlarft unb finbet bort ftetS mittige 9tef)mer. 

Sttprien (Ärain) unb Sirot, ferner bie ©egenb um 
Ätagenfurt liefern ebenfalls fd)öneS SBachS, wenngleich fie mit 
bem rnffifdheit SBadhfe feine ©oncurrenj — fdhon ber 
großen SDfaffen ItalBer, in welchen festeres oorfommt — aus* 
hatten fönnen. ®ie befte alter befannten SEBadjSforten ift bas 
türfifdhe, fie ift auch bie thenerfte, meift hochroth oon garbe; 
alle jene Sauber, welche oiete ©iißigfeiten confumiren, unb, 
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bieg ift ja in ber Xürfei in ßoßent Maße ber gatl, 
ßierju oiel §onig oerwenben, pflegen bie ©ienenjucßt mit be= 
f unterem Sntereffe unb auggegeicßneter Sorgfalt unb finb 
bann felbftoerftänblicß in ber Sage, ein SBadjg oon oortreff» 
lieber Dualität $u probuciren. ®em tiirfifcfjen ©Bacßfe faft 
gleicßwertßig ift bag grieeßifeße , fowoßl oom geftlanbe als 
aueß oon ben jaßlreicßen Unfein, ©o ift bag Sßacßg aug bem 
altberüßmten ^oniggefilbe beg ^pmeflog , aug 6piräug, 
6epßatonia unb Slegina feßr gefcßäßt unb bie ©reite ber SEßaben 
beträgt 32 6m. bei einer §öße oon 41 6m. granfreid) 
betreibt bie ©ienenjucßt in großartigem Maßftabe; bie ©retagne 
unb ©übfranfreieß liefern bie befferen, ©urgunb, bie Üanbeg 
unb bie 9tormanbie, bie Umgebung oon ©orbeauj, bie ge= 
ringeren ©orten ©Jacßg, boeß gelangt baoon nießtg in ben 
§anbel, fonbern eg wirb alleg im fianbe oerbraueßt unb noeß 
anfeßnlicße Mengen eingefüßrt. 3n ©arig giebt eg mehrere 
große firmen, bie nur in SBacßg unb .'ponig arbeiten; große 
SBacßgbleicßereien toerben fabrifgmäßig mit ßunberten oon 
Arbeitern betrieben. ®em franjöfifdjen ©Jacßfe wenig naeß* 
fteßenb ift bag fpanifeße in ftueßen oon 1 big l'/ 2 Äilo= 
gramm ©eßwere; bie ©ienenjucßt wirb in biefem ßanbe in 
jiemlicßem Umfange betrieben. Italien probucirt in ©arbinien, 
ber Sombarbei unb ©enetien nnfeßnticße Mengen oortreffließen 
©Bacßfeg unb ejportirt ßieroon troß beg großeg ©erbraueßeg 
in Sanbe felbft. 

Unter ben außereuropäifeßen ©3a<ßgforten ift befonberg 
bag leoantifeße SBacßg aug meßreren Greifen Äleinafieng, aug 
ber ©egenb oon ©mprna gefcßäßt unb liefert ganj Äleiuafieit 
bebeutenbe Mengen beg beften ©Jacßfeg. -Sttbien liefert ein 
feßtoaeß rieeßenbeg graubrautteg ©Sacßg; befonberg beträcßtlicß 
ift bie ©robuction begfelben auf Simor, Simorlaout unb 
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SfloreS unb portugiefifche Sd)iffe liefern jährlich nur t>ou 
Stmor gegen 20.000 SßicutS nach ß^tna, welches Sanb fef)r 
öiel 2Bad)3 probucirt, aber auch faft alles felbft üerbraud)t. 
ßbeitfo erzeugt Werften öiel unb fcfjöneS 2Bad)S f weldjeS aber 
feiten in ben fpaitbel fommt. 3n 9lfrifa liefern ßgtjpten, 
SWarocco unb bie Serberei öiel, aber nteift unreines 2Bacf)S; 
auch baS abefftjnifcfje SßadjS ift gut unb gefudjt, währenb 
baS 2ßadE)S aus ben Säubern am Senegal üon geringer ©üte 
ift; feine garbe ift bunfelbraun, mit wenig angenehmem (Serud) 
unb fommt in gorrn bitfer länglicfjer glatten ober ctjlinbrifdiett 
ÜKaffen oon etwa 25 Kilogramm Schwere, in Suronen ober 
Giften öerpacft in ben fpattbel. ®aS (SuineawadhS oon ber 
(Suineafüfte ift fe^r hart unb bem gelben ruffifdjen äBadjfe an 
(Sitte gleich; eS würbe früher meiftenS mit bem berberifcfjen 
unb maroccanifdheit SBachfe gemifc^t, um biefe Sorten fefter 
unb leichter bleidjbar ju machen. 

(Sröfjere ÜDfeitgen oon 2Bad)S liefern noch &> e ^Bereinigten 
Staaten öon -Jtorbamerifa, beren befte Sorte baS öon9tew* 
Dorf bilbet, mährenb bie füblidjen Staaten fehr geringe 
Dualität liefern, Welche fid) nicht böHig bleicht. ®aS amerifa» 
nifdje 2Bad)S ift bunfelfarbig unb fdhwer bleidjbar, baS 2ßacE)S 
oon ben Antillen ift oerfchieben gefärbt, geringer als baS 
norbamerifanifche unb liefert fpa'iti nach &aS befte. 2lud) 
Samaifa probucirt ein hochge(6eS, ziemlich gefchäfcteS ÜBachS. 
SluS ©uabeloupe fommt fcfjwarjeS 333ad^S oon mitben Sienen, 
Welches fidh aber nicht bleichen lägt. 

$aS SSadjS, mie eS bie Sieuen jufammentragen unb ju 
gellen oerarbeiten, ift fdjneeweifj — alles aus ben Sienen* 
ftöden nach Stbfdieibung beS fjonigS gewonnene 2Bad)S i)in= 
gegen mehr ober weniger gelb gefärbt. SSoit ben ,33ienen= 
güdjtern wirb es meift in flachen, fchiiffelförmigen Scheiben, 
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weingelb bis bunfelgelb, f)ie unb bo auch graugelb geliefert; 
eg hat einen förnigen, meift grofjmufcbeligen Srucb, welcher 
frqftaßäljnlidje ©tructur geigt. Sei nieberer Temperatur ift 
eS fpröbe, in ber §anbwärme aber erweicht es, wirb fnetbar 
unb plaftifdj. @8 fiat einen fcfiwadj gewiirgbaften @efcf)macf 
unb Raffet beim Ä’auen nid)t an ben gähnen. 3n Sßaffer, 
foltern ©piritug ift eg nid)t löglidj; focbenber Sllfobol töft 
eg oollftänbig, fcbeibet aber beim ©rfatten bag SJfeifte wieber 
aus unb eg bleiben nur geringe Slntfjeile in Söfung. Schwefel» 
foßlenftoff, Sletber, Sengin unb Terpentinöl, fomie bie meiften 
ätberifcben Oele löfen eg oollftänbig; mit ben meiften Jetten 
unb fetten Delen läßt eg ficfj in allen Serbältniffen gufammen» 
fdjmelgen. Tag fpecififcbe ©ewidjt beg reinen SienenwacbfeS 
ift gleich 0965 big 0972; fein ©<bmclgpunft liegt bei 62° 
big 64® 6. unb ber (Srftarrunggpunft bei 58° 6. ©efct matt 
eg einer böb cretl Temperatur aug, fo gerfefct eg ficb, Uerbampft, 
läßt aber feinen Steroleingerud) mabrnebmen. 

SBenn auch in pbbfifalifcber unb c^emifc^er Scgiebung 
etwag abweicbenb, ift bag SEBacbS noch immer gu ben Jetten 
gu gälten; oon biefen lederen unterfdjeibet eg ficb b nu Pb 
fäcblicb burtb bag Jeblen ber ©Ipcerinoerbinbungen, eg läfjt 
ficb Älfalien öerfeifen, fcbeibet aber fein ©Itjceriit ab unb 
ift begbalb alg ein befonberer ftörper abgetrennt worbeit. 
TaS Sienenwacbg beftebt aug gwei oerfcbiebenen Serbinbungen, 
eg ift ein ©emenge oon in Sllfobol löslicher ßerotinfänre 
(Serin) unb oon in Sllfobol wenig föglid^em SReliffin ober 
SHpricin; bag fDipricin oerfeift ficb > n gewöbnlicber Sauge 
nicht, wobl aber bie Serotinfäure, bocb fanit man bei 5ln= 
wenbung grofjer Sorgfalt bag erftere in ber gebilbeten 2Ba<f)3= 
feife fein oertbeilt erbalten. Slufjerbem enthält bag Sienen» 
wacbö noch organische Jarbftoffe, üielleicfit auch (5£)lorop»f)t)lf, 
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fowie organifd)e fRefte, toelt^e teuere beim Steinigen abge= 
fliehen werben. Sie fjarbftoffe bleiben am beften im reinen 
©onnenlidjte, fie (affen fie§ Wohl aud) mit c^emifd)en ffltitteln 
bleichen, bod) fott man fo(d)e thunlidjft üermeiben. 

SaS gebleichte (Bienenwachs finbet fich im Ipattbel in 
goim runber, bünner, burdjfcheineuber ©Reiben; eS hat einen 
fd^toad^ rangigen ©erudj, feinen ©efd)macf, fdjmiljt bei 64° 
bi§ 67° 6., fjat ein fpecififdjeS (Sewicht öon 0*970 bis 0*976 
nnb »erhält fid) in feinen übrigen (Sigenfchaften bem natür= 
tid^en gelben (8ienenwad)fe gleid). 


Die Derfalfdnwgcti bes Dieitetut>arty|es 

finb bei bem meiftenS fefjr fjofyen greife biefeS (ßrobucteS 
giemlidh bebeutenbe, fönnen fowohl in bem natürlichen gelben 
als aud) in bem fünftlicf) gebleichten weiften SBadjfe öorfommen 
unb gefchehen entweber mit anberen fetten uitb gettfäuren, 
wie Saig unb Stearin, ober mit (ßflangenfetten, ben oegeta» 
bilifchen 2Sad)Sarten, neuefter geit audh mit bem raffinirten 
Dgoferit (®rbwad)S, (DtineralwadjS, fierefin) unb fönnen enblid) 
auch burch (Beimengung fefter Stoffe öorgenommen werben. 
Sie (Betfätfcftungen werben, wenn fie geübt werben, ftets mit 
größeren SDtengen beS gätfchungSmittelS öorgenommen, ba 
einerfeitS öiele berfelbeit einen fo fwh en SßwiS ftofan, baft mit 
einem geringen (ßercentfafce nicht geholfen wäre, anberfeits 
aber bas Schneeigen, (Dtifdjen unb in formen gieren eine 
SJtenge Soften mad)t, welche fid) nur rentiren, wenn bie 9Ser= 
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fälfdjung aud) ausgiebig bur<hgefüf)rt würbe. Man !onn baf)er 
mit einiger Sicherheit fchlieffett, baff Sßerfälfdjungen, welche 
weniger als 30—40 Sßercent betragen, feiten ober nie oor= 
fonunen, foldje mit 40 — 50 'percent unb felbft mehr bagegen 
häufig geübt werben. @3 ift bafjer beim Einlaufe beS SßachfeS 
S3orfic^t fetjr am ißlafce unb ift eS ftetS geraden, baS fpecififcffe 
©eroid)t unb ben Sdjmeljpunft bei SBeftimmung ber Qualität 
ju beamten. ®aS fpecififche (Seroidjt beS reinen, natürlichen, 
gelben SJienenwachfeS ift 0-960—0-963; baS in tropijdjen 
©egenben n>eicf)t hiervon etwas weniges ab, inbem es bis gegen 
0966 betragen fann; baS fpecififche ©ewidjt beS gebleichten 
2BadjfeS ift fchwerer ju fairen, ba hierauf bie bleidjenben Mittel 
fowohl als auch Saffer eingewirft haben fönneit. ®er €>chine(j= 
punft beS gelben SadjfeS ift bei -f- 62" E.; ber beS gebleichten 
aber bei -f- 69° E.; berfenige beS djinefifdjen SnfectenwadjfeS 
liegt jwifchen -f- 81° unb 82° E. Stile üegetabitifdien 28a<hS= 
arten hingegen h fl ben ein weit höheres fpecififcheS Etewidjt 
unb ift folcheS jwifcheit 0-992— 1-004 unb felbft 1-010 ju 
fuchen. Spödjft wichtig, weil oiel leichter ju beftimmen, ift ber 
©chmelgpunft. ©o fchmiljt baS japanifche Sachs bei + 40—45°, 
baS MfathenwacffS bei -f- 43° 6., baS ißalmenwad)S bei 100° 6., 
baS SarnaubawachS bei 85-5° 6., baS ÄulfbaumwachS bet 
60° E., baS gereinigte Serefin bei 85 — 90° E.; ber ©dimel^ 
punft beS IRinbStalgeS liegt bei 37° S., ber beS Hammeltalges 
jwifchen 47 unb 50° S. $ie Seftimmung beS ©chntetjpunlteS 
ift ttidjt fd)Wer, wenn man fich hierbei beS gig. 1 abge= 
bilbeten lleinen Apparates bebient. $)erfelbe befteht aus 
einem blechernen ©efäfj, welches auf einem ®reifufje fteht unb 
in welchem fich au f einem in bemfelben befeftigten ®ral)t= 
ringe eine ißorjellanfchale befinbet. ®aS ©efäfj wirb bis nahe 
an ben SRanb ber @djafe mit Saffer gefüllt unb nunmehr 
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mit Spiritus angelegt. (Sin in bem SBaffer befinblidjeS Tf)ermo= 
meter geigt genau bie Temperatur beS SßgfferS an unb wenn 
baSfelbe ben Staub üon 62° erreicht f)at, entfernt man bie 
glamme ober oerlöfcljt fotc^e. Sdjmilgt baS SBadfjS in ber 
SdEjale früher, fo f)at man eine Berfälfdfjung oor fid) — 
fdjmilgt eS fpäter, alfo erft bei einer t)öf)eren Temperatur, fo 
!ann man ebenfalls eine Berfälfdfjung mit fernerer fdpnelg'- 

baren ißftangenfetten öermutfjen 
unb man Ijat nur ben Sdjmelg» 
punft genau gu fijiren, um bei 
genauer Senntnifj ber Sdfjmetg* 
punfte anberer SßadjSarten unb 
einiger Uebuug auct» bie ülrt 
ber Berfälfdfjung gu beftimmen. 

T)ie einfache metf)anifd)t' 
Beimengung oon SBaffer toirb 
in ber SEBeife auSgefüljrt, bafj 
man bem gefdlpnolgenen Sßadjfe 
fjeifjeS SBaffer gufefct unb fo 
lange riifjrt, bis baS ©emifdfj 
üötlig erfaltet unb baS SEBaffer, 
fjödfift fein üertfjeitt, fidfj in bem 
SBadjfe befinbet. SJiait erfennt biefe Betmeljrung beS ©ewidfjteS 
fdfjon an bem matten rauben Brudje ber EDiaffe unb bei 
gelinbem (Stilen bis gum Sdjmelgen unb (Srfalteit, wobei 
aber jebeS Umrüljren oermiebeit werben mufj ; e* fdjeibet ficfj 
baS SBaffer ab unb !ann nad) bem SBiegen beS erfalteten 
SEBadfjfeS bie ÜJienge genau beftimmt Werben. 3wfä^e oon feften 
Ä’örpern, welche ebenfalls als BefdfjwerungSmittel bienen, wie 
Oder^ (Srbjennteljt, Sdfjwerfpatfj, Tljon, Bleiglätte, fdjeiben 
fidfj ebenfalls beim Sdjmelgen ab; löft man oerbäcEjtig fcfjeinenbeS 
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8EBacf)§ in Serpentinöi ober Chloroform auf, fo bleiben biefe 
©ubftangen ungelöft, fdjiagen fich ju Soben unb fönnen bur<h 
Secantiren leidet getrennt unb bann näher unterfuc^t werben. 
Sie ^äufigften SSerfälfcfjungen mit Saig unb ©tearin weift 
man fc^neU nad), wenn man eine Ißrobe SEBach« auf ein 
©emifcf) Don 1 Sfjeit St(fof)o( unb 2 I^eilen SEBaffer legt; reine« 
S8adj§ f^wimmt obenauf, gefällte« finft metjr ober weniger 
tief ein. 

SSerfäifcfjung mit Saig. @iit 3ufah *>on $alg wirb 
am leichteften unb rafcheften gefunben, wenn man au« bem 
gu unterfudjenben Sßadjfe eine Serge formt unb biefe angünbet; 
bei Stnwefen^eit Don Saig ift beim 2in«biafen ber unangenehme 
unb unoerfeitnbare Satggerucf) wahrguneljmen, bie quantitatioe 
Seftimmung gefc^ie^t baburrf), baff ba« SEBach« mit giemiid) 
concentrirter SRatroniauge gefodjt unb bie ü)iijd)ung bann gur 
DöQigen Srocfne eingebampft wirb. Ser SRücfftanb wirb mit 
Serpentinöl ober mit Chloroform bigerirt, worin fidj ba« SEBad)« 
auflöft, bie Salgfeifejeboch nicht; bie fiitrirte ßöfung wirb ein* 
gebampft unb ber SRücfftanb gewogen, weicher a(« SEBad)« in 
^Rechnung gebracht wirb; wa« berfelbc weniger wiegt, ai« bie gur 
Unterfudjung genommene ißrobe, ift gu 3 / 4 Sheilen ai« Saig 
angunehmen. 

ÜJtan !oc ht ba« gu unterfuchenbe SEBach« Dorerft mit ber 
löfachen. SReuge ©piritu«, fo bah olie« SOßadj« fich ntifdjt, 
Iaht abfühlen, giefjt ben ©piritu« ab unb bringt ba« erftarrte 
SEBach« neuerbing« mit SBeingeift in einer EjßorgeiIanfd)aie gum 
©ieben ; in bie heijäe ffiüffigfeit trägt man einige ©tüddjen fohlen* 
faure« Slmmoniaf unter Umrühren ein, iaht erfatten, fiitrirt 
unb tröpfelt gu bem ffiltrat ©aigfäure, bi« fich e i ne ftarf 
faure SReaction geigt. SEBar ba« gu prüfenbe SEBad)« mit fetten 
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2>ie SBerfölidjuiigeii bc8 SMenentoad)ie8. 


ober gettfäuren öerfälfdfjt, fo Reiben fiel) aus ber glüffigfett 
gettfäuren in frpftallinifcher gorm ab. 

$ie Prüfung auf $arj wirb oorgenommen, inbern 
man etwa 3 @r. bes ju unterfudjenben SSad^fes in einem 
SfteagenSglafe in ber 10 — 12fadjen äRenge S^Ioroform auf» 
töft unb ju ber Söfung 200 @r. Äalfwaffer f)injufe|t unb 
bie 2Rifdt)ung fcf)ütteü; reines äßadjS bitbet hierbei eine 
emulfionSähntiche glüffigleit, bei (Gegenwart oon fcßeibet 
fiel) auf 3 u f a fe ^ er Äfllftttildfj eine trübe, getbbräunlidt)e glüffig» 
feit ab, auf beren Oberfläche graubraune ^arjftotfen umher» 
fchwimmen. 2tucf) weift man .fjarj nach, inbem man eine fteine 
SRenge 3Badl)3 in ber 15facf>ert 9Renge 70percentigem SBeingeift 
unter öfterem Umfchüttetn in ber Sßärme löft, bie glüffigteit 
abtühteu läßt, ben SBeingeift oon bem fid) beim ©rtalten 
wieber abfcheibeuben SBadhfe abgiefgt, unb in eine mit reinem 
Sßaffer gefüllte Schate giefgt; bas SBaffer bleibt llar,~ wenn 
baS SBadfjS rein, trübt fid) hingegen, wenn baSfelbe mit |>ar$ 
üerfälfdht war unb fartn man burdj genaues Slbwiegen ben 
ißercentfaß ber 33etfälfd)ung beftimmen. 

Sei Prüfung auf SSerf älfd^ung mit Stearin löft man 
7 @r. SBadjS in ber 9fachen äRenge Gljtoroform unb fegt ju 
ber Söfung 340 ®r. beftillirteS ft'alfroaffer unb rührt tüchtig 
bnrch, fo bafe baS ©anje eine gleichmäßige 8Raffe barftetlt; 
bei ©egenwart oon Stearin bilbet fid; nadh ruhigem Stehen ein 
loderet, förniger 5Rieberfd£)lag einer Äallfeife. Sehufs quantita» 
tioer Seftimmung wirb baS 2öad)S mit ber gleichen 9Renge 
Irpftalüfirtem, in wenig SBaffer gelöftem, !of)lenfaurem Patron 
gefocßt, eingebampft unb ber SRüdftanb mit Chloroform 
behanbelt, worin fid) baS 3Bad)S löft, baS oerfeifte Stearin 
aber unlöslich ift; burdh Slbbampfeit ber Söfung wirb ber 
SBadfSgeholt, aus bem Serlufte bie SerfälfdjungSmenge beftimmt. 
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1)ie Prüfung beS weißen SBac^feö auf Paraffin ift 
leicht ausführbar; baS gu prüfen be 2Bacf)S wirb in feine 
©päitdien gefdjabt, mit feinem 20fadjen ©ewidjte Seiher 
übecgoffen unb einen halben lag bamit ftehen gelaffen. Paraffin 
löft fich in Setherauf, fehr wenig hingegen baS SßachS ; burth 
Sbbantpfen im SBafferbabe wirb ber oerbieibenbe Vütfftanb 
gu 5 / g als Paraffin in Rechnung gebracht; außerbem !ann 
biefer SRücfftanb nodh fpeciell ßinfichttich feines Verhaltens ju 
SEßeingeift, feiner Ärpftallifation aus biefer Söfung unb feines 
SdjmeljpunfteS näher auf Paraffin geprüft werben. 

Uebergießt man in einer SfSorgeüaufc^afe ein etwa nuß» 
großes Stüd SBadjS mit ber 8fachen ©ewidjtSmenge raucßenber 
Sdjwefelfäure unb erwärmt bis jum Sdjmelgen beS SBacßfeS, 
fo löft fich biejeS unter ftarfem Schäumen unb ©aSentwitfluitg 
in ber Saure öoßftänbig auf; eS entfteht eine buntelbraune 
glüffigfeit, welche in SBaffer gegoffen, fich ffa* mit bemfelben 
mifcht; enthielt baS SßadjS Paraffin, fo fdjeibet fich biefeS in 
öligen, beim Sbfüßlen erftarrenben tropfen an ber Oberfläche 
ber Säure ab. 

©efjufS Prüfung beS VienenwacfjfeS auf Verfälfdjung 
mit oegetabilifchen, namentlid) aber bem japanifchett 
2Bad}3, tennt man oerfdjiebene SJietljoben, oou beiten einige 
hier erwähnt werben foUen. 

9Jian fdjmiljt in einer 9teagenSröf)re baS SSachS unb 
fegt 3 SRaumtljeile Salpeterfäure ^irtgu ; hierauf wirb ein 
Slupferbtecf) hi^eingeftellt; japanifdjeS 2öad)S färbt fidh nach 
einigem Stehen gelblichbräunlich, reines VienemuachS hingegen 
fcßmu|ig weiß. SapanifdjeS 2Bad)S mit coucentrirter Kalilauge 
getodjt, giebt eine trübe homogene gliiffigfeit, reines 3Bacf)S 
ntifdjt fich nicht mit Kalilauge, fonbent fdjeibet fid) nach bem 
Srfalten oben ab, wobei bie untere glüffigfeit faft ohne 
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Trübung jurücf bleibt; ein ©emifcb beiber SBadjSarten »ertjätt 
fi<b wie bie einjelnen groben. SapanifdbeS SßadjS ift in Soraj> 
löfung töSücfi unb giebt bamit eine opalifirenbe fjflüfftgfeit ; 
Sienentoacp hingegen ift barin unlöslich- ®ie quantitatioe 
Trennung eines ©emifcbeS aus beiben 2Bad)Sarten ift ttid)t 
auSjufütjren unb eS ntüffen bei fotzen Prüfungen auch befonberS 
nur bie mit eoibent reinem SBadjje angefteüten ©egenöerfudje 
berüdfidbtigt werben. 

Äodjt man baS ju prüfenbe SBacbS mit einer Söfung Oon 
l'./ 2 jEEjeil in Soraj in 20 Steilen SBaffer unb^erbifct jum 
Äoc^en, fo fdfjeibet ficb beim ©rfalten reines 28a<bS als fefte 
S<be ibe ab. Sei ©egenWart oon japanifebem 2Ba<bS erhält 
man hingegen eine ntifdjig getrübte glüffigfeit; finb grobe 
äJiengen t>on $ßflanjenwa<bS jugegen, fo wirb bie glüffigfeit 
bief ober erftarrt ju einer gallertartigen SRaffe. SRadj ®r. ®uüo 
iaffen ficb fetbft geringe ÜRengen japanifdjen SBacbfeS wie folgt 
nadjweifen : SRan fod)t 10 ©r. beS ju unterfudjenben SBadbfeS 
mit 120 ©r. SBaffer unb 1 ©r. Soba nur eine ÜRinutc lang ; 
ift japanifcfieS SBadjS beigemifdjt, fo bilbet fidj fofort eine 
Seife, bie nach bem ©rtalten aHmülig feft ober bod) bid 
wirb. Sienenwa^S wirb bei fo furjem Soeben mit einer berart 
f<bwa<ben Sobatöfung gar nidjt oerfeift, fonbern alles 2Bad)3 
febeibet fi<b in feiner natürlitben fjeftigfeit auf ber Oberfläche 
beS SBafferS wieber aus. ®iefe Seife aus japanifebem 2Badb§ 
ift wefentlicb anberS, als bie aus Stearin unb SRatron ent= 
ftanbene. SBäljrenb bie ledere fcbleimig, leimartig erfd^eint, 
ift bie erftere ein Srei ber feinften Äörncbeit. Seibe Seifen 
fann man nid^t mit einanber öerwecbfeln, wenn man fie ein= 
mal jebe einzeln gefe^en bat. SBenn man Seife auS japani= 
fdbem SBacbfe in SBeingeift löft, wooott man oiel brauet unb 
wobei man SBärnte anweitben muff, fo febeibet ficb beim 


Digitized by LjOOQle 



Sie SScrfälfdumgcn be8 SMeitenroadjitS. 


17 


©rfalten ein Jfjeil beS 2Bad)feS aus, wäfjrenb ein anberer 
£f(eil in SBeingeift gelöft bleibt, aber nicfjt fett wirb. $ur 
Söfung beS ftearinfauren StatronS braucht man wenig SSein» 
geift unb geringe Knroenbung non SBärme, aber biefe ßöfung 
Wirb nad) einiger $eit fcft, aud) wenn fie fefjr oerbiinnt war. 
SRacf) Dr. föager fann man aud) eine $erfälfdjung beS gelben 
93ienenwadf)feS mit japanifdjem 2Bad)S einfad) burd) öeftimmung 
beS fpecififdjen ©eroicfyteS nad)Weifen, wetöfeS bei 20° 6. ju 
0-992—1-012 gefunben würbe, ©n gelbes SßadjS non mef)r 
als 0-975 fpecififdfjem ®ewid)t bei 20° ß. fann ftetS mit aller 
23eftimmtf|eit als gefälfditeS angefefien werben. 

®r. §ager Ijat fein älteres Unterfud)ungSoerfaf)ren beS 
2Badf)feS mobificirt, nernollftänbigt unb bequemer für bie 3luS= 
füljrung gemalt. ®ie Unterfudjung umfaßt nun folgenbe 
33ornal)me: 

1. SBeftimmung beS fpecififdjen @ett)icf)teS. SBeitn bie 
SOfaffe beS SSadjfeS nidft non geudftigfeit burdjfefct ift, fd)neibet 
man mit einer f)eif? gemalten äJtefferflinge fünf unb mefjr 
Meine ©tütfdfjen ab, ober man fdfjmiljt einige ©ramm in 
einem ©djäldjen mit SluSgufj, tropft baS SEBacl)S auf eine 
©laSplatte, Welche früher mit einem feudjten £ucf)e abgemifdjt 
würbe unb legt bie ©laSplatte in falteS Sßaffer. ßntweber 
löfen fidf) bie SBacffStropfen bei leifefter 99erüf)rung ober matt 
ftöfjt fie nad) Verlauf einer falben ©tunbe leidet ab. $as fpe= 
cififd^e ©ewid|t wirb burcfj bie befannte ©djwimmprobe auf einer 
SDtifcfjung non SBaffer unb SBeingeift beftimmt, bis bie 2Badf)S= 
ftüdfdjen nämtidfj in ber in eine rotirenbe Bewegung oerfe|ten 
2Wifd)ung freifenb fdfwimmen, of)ne bie Steigung beS Stuf» 
unb SlbwärtSfteigenS wafjrneljmen ju laffen. ®ie SBacffStropfen, 
welcfje etwa ein 2uft6läSdjen einfdjliefjen, finb (eid)t ju erfennen, 
benn wäljrenb bie §auptmenge ber tropfen am ©runbe ber 

€ebna. $a8 2Bad)8. 2 


Digitized by LjOOQle 



18 


Sie SJerfälfdjungen beS SBienerttoatfifeS. 


raeingeiftigen glüffigfeit fid^ fammeln, fdjwimmen bie bläsdljen» 
fjaltenben nadE) oben ober am üftioeau ber fyiäffigfeit. Sejjtere 
befeitige man. ®ie ©genfdjwere beS SEBacfjfeS, beS gelben unb 
Weiten, liegt jmifdjen 0'956 unb 0964, ift atfo burd)fd)ntttticf) 
0960 unb meiftenS 0 958 — 0'960. Siegt baS fpecififd^e ®eroicf)t 
aufjer 0’956 — 0‘964, fo ift baS 2Bad£)S einer S3erfälfdfjung 
bringenb oerbäcfjtig. ®aS fpecififdje ©ewidjt ift meift ein 
pfjereS bei SSÖad^S, »eldjeS ©tearinfäure, $ar$ ober japanifdfjeS 
$ßflanjen»adjs enthält. @S ift geringer bei einer 33eimifcf)ung 
oon Paraffin, (SrbwadjS ober £alg. 

2. Söfung in (Sljloroform ober in einem fetten Dele in 
ber SEBdrme. ®ie Söfung ift bei trodenem Sienenttmcfjfe flar, 
bei feuchtem et»aS trübe, in ber Söfung barf fidj aber fein 
SBobenfafc hüben, »eldjer gefammett unb mit »armem Senjin 
ober Stetfjer gemäßen, näfjer ju beftimmen ift. (ÜKineralftoffe, 
©tärfemel)l.) 

3. Sorajprobe. Sn einem 9teagirct)Iinber »erben 6 bis 
8 ftbcrn. fattgefättigte ®orajlöfung mit einem boljnengrofien 
©tüde beS SßadjfeS bis jum ©djme^ett beS (enteren erljifct 
nnb fanft agitirt. ®ie »äfferige glüffigfeit trübt fidj et»aS 
beim reinen SBienen»acf)fe, erfdjeint aber nie mittig trübe. 

©teilt man jum langfamen ©rfalten bei ©eite, fo fammelt 
fiel)- bie 2BacfjSfd)idjte im Sllioeau ber glüffigfeit, biefe faft flar 
ober nur »enig trübe ober Ijalbburdjfdjeinenb laffenb. SQSirb 
fie bagegen fofort mildjig trübe, bleibt fie audj nad) bem 
©rfalten unburdjficlitig unb mi(d)ctf)nlid), fo finb in bem SBienen» 
wadjfe entweber japanifdjeS ^BflanjenwadjS ober ©tearin gegen» 
»artig. Eparj unb brafilianifdjeS ^ßftan^enraadjS oerliatten ficfj 
in biefer ^ßrobe »ie reines S3ienen»acfyS. 
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Slußer beit SBienen giebt eS noch onbete gnfecten, welche 
2Bacf)S bereiten, ba^felbe aber atlerbingS nicht in ber gorm 
ablagern, wie bieö bie SBiene ttjut. ©o ift längft bie Gattung 
ber ©djitbläufe befannt, welche SBacfjä auf ißflanjen ablagert 
(fie^e chinefijd)e3 3Bac^S), aber man hat neuerer $eit bie @nt» 
becfmtg gemalt, baß fie oerhältnißmäßig oiet 2Bad|3 au$* 
fdjnnben, mit bem fid) ißr Äörper in Keinen Jäfelcfjen bebetft 
unb bas man burd) Stblöfuitg in fieigem SBaffer gewinnen 
fann. 5)ie italienifdjen ißrofefforeit Jargioni unb ©eftini 
beschäftigen ficf) mit ber Unterfucßung ber Serwenbbarfeit einer 
in ©übeuropa häufig oorfotnmenben ©djilblaus, bie fich auf 
unferen geigenbäumen aufhält unb baf)cr in ben ' abria= 
tifchen unb mebiterranen Äüftenlänbern fid) nufjbar »er* 
mehren ließe. 

©eftini fjat eine Partie getrodneter ©cßilbläufe, in einem 
leichten fieinwanblappeit eingefadt, in fiebenbeS SBaffer gehalten 
unb bann auSgepreßt. ®as fo erhaltene 2Bacßä fdjmatnm auf 
bem SBaffer unb würbe burd) Ueberfcßöpfen in ein ©efäß mit 
faltem SSaffer erhärtet. ®on 170 ©r. ©djilbläufen würben 
102 @r. 2Badj3 unb ein anbereS SJfal oon 100 ©r. @d)i(b= 
läufen 58 ©r. 2Sad)3 erjielt, alfo im 3Jfittel 59%. ®iefc 
SJiaffe fjat aber nod) einige abträgliche ©igenjdiaften. Sie ift 
befonberS mit Sßeilchen ber Keinen Jßierleiber oerunreinigt, 
bie man aber burd) wieberf)olteS ©djmefjen unb giltriren 
befeitigen fann. 216er aud) fo gereinigt, brennt biefeS 23ad)S 
nocß roü räudiger glamme, eS erweicht bei 38—40° 6. 
unb fchmiljt bei 57° S. trennt man aber baoon baS barin 
befinbliche (Serolei'n burch SBeingeift, fo erhält mau 44—45% 
einer gang guten 2Bacf)3maffe, bie erft bei 62 — 63° 6. fchmiljt, 
mit nicht rauchenber glamme brennt, feinen ©erud) oerbreitet 
unb oom IBienenwadjfe faum ju unterfcheiben ift. ©ie läßt 
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fich, fein oertfteilt unb nott 8“ 3 e it befeuchtet, an ber 
Sonne jiemlidh gut bleichen. 

Obwohl bie SSerfudhe biäfjer nur int Saboratorium gemacht 
würben, oeranla|ten fie bodh burdh ihre aufmuntentben Stefultate 
beibe ißrofefforen ju ber grage, ob es nid£jt beS SSerfudheä 
Werth wäre, au( h unferere enropäiftfje SchilblauS be§ geigen= 
baunteS burdh Verwehrung auf jahlreidfjen Feigenbäumen nu£= 
bar ju ntadhen, nadhbem aus ejotifdfjen ßoccuSarten fdhon längft 
mit SSortheil SBadhS bereitet wirb. 


Das d)titfftfd)e Jnleciemöadjs. 

$|Si4a ober iße=la fd^tiejst fid; bem Vienenwachfe am 
nädhften an, wirb an« Shina über Sonboit intportirt unb 
biirfte, wenn e£ erft in größeren SDlaffen ju uns gelangt, 
weitere SBebeittung gewinnen, ba eS bann wohl au<f) im greife 
billiger werben wirb. ®iefeS SßadhS wirb non einem Snfect 
(Coccus chinensis Westw), einer 9trt SdtjitblauS auf ben 
Zweigen ber dhinefifdhen (Sfdje (Fraxinus chinensis Roxb.) 
in ben ißrooinjen ©hefinng unb Sjetdhuen abgelagert unb 
fdhä|t man baS jährliche ßrjeugnifj auf ungefähr 400.000 ißfb. 
2)iefe§ SSBadfjS fommt ju uns in ©eftalt runblicher, au|en 
matt Weijjer, 10 ßm. bider, 35 Sin. im ®urcf)meffer breiter 
Äudhen, bie in ber SKitte burd)löd)ert finb. Stuf bem SBrudje 
erfdheint bie üöiaffe rein weift, glänjenb, ftrahlig frhftaUinifth, 
bem SBatlrath ähttlidh, aber fehr hart, oftne ©erucf) 'unb 
©efdfjntad; ber Sdhmeljpunft liegt etwa jwifdjen 81 — 82° 6., 
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wirb aber oon anberer ©eite auch mit 100" 6. angegeben. 
®urdj fchmetjenbe« Äalihhbrat wirb e$ oerfeift nnb jerfäflt 
hierbei in Serotin unb Serotinfäure. 3n (Sbina oerwenbet 
man biefeö 2Bacf)3 unter .ßufab Don Xatg ju Äerjen, auch 
jum Ueberjieben non Äerjen au$ bem Sßadjje ober ^ett oon 
Stillingia Sebifera Miq. fotl t% bienen; in ©uropa bient e« 
hie unb ba jur Serfälfchung be« gebleichten Sienenmacbfe«. 

®en SRamen djinefifcijeS SBach«, auch ©tißingiafett, führt 
noch e i ne Don einer Eaphorbiacee gewonnene 2Bach$art, fie 
ift ba« ben Äern umhüttenbe fjett, befteht oorwiegenb au« 
Stearin, fchmitjt bei 37— 40° S. unb gehört eigentlich ju ben 
^ftanjenfetten. 


ttegctnbUifdjeb tUarfjs. 

Unter oegetabitifchem 2Bacf)« oerftet)en wir eine 3injaf)t 
au« bem ißftanjenreiche ftammenber ißrobucte, welch« im 2lu«» 
fehen, in ber §ärte unb ber Sdjmetjbarfeit bem ©ienenwadjfe 
nahefommen unb ju ähnlichen ober benfelben gwecfen wie 
biefe SInwenbung finben. ®ie weiften biefer 2Badf)3arten, weiche 
oon ben »egetabilifchen fetten ftreng gefonbert werben, fontmen 
auf ber Oberfläche ber ißftanjen oor, fie finben fidE) auf ber 
Oberhaut berfelben, währenb bie oegetabitifchen gette im 
Innern ber fie probucirenben Organe oorfommen. 6« ift eine 
grofce Sinjahl ißftanjen befannt, wetdhe SBad)« tiefem — auch 
bie ^jaudj» unb reifäf)nlichen Slnftüge einiger unferer Stein» 
obftforten, ber SRabetn oieter Koniferen finb aufjerorbenttich 
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bünne 2BacE)Sü6erjüge, aber nidhtsbeftoweniger fittb eS nur 
wenige ißflanjen, welche biefeS ißrobuct in folget SDtenge 
liefern, bafc es ein JpanbelSartifel geworben ift. 

$ie int §anbel oorfontmenben uegetabilifcljen 2BadjS= 
arten bilben jufammengefdhmotjene SWaffen oon unregel» 
mäßigen unb auf fünftlidfjem Sßege fjergefteltten formen oon 
mehr ober weniger weifjer, gelblicher, gelber, grauer, blafc= 
grünlicher ober auch brauner garbe. ®ie §ärte ift oerfd^ieben, 
bei einigen ©orten größer, bei anberen geringer; am hätteften 
ift baS Sarnauba= unb ißalmenwachS, am weidfjften baS 0cuba= 
wachs, inbeffen laffen fidf) alle brei mit bem gingernagel 
ri^en. ®as fpecififcE)e ©ewidfjt berfelben fommt bem SSaffer 
nahe, eine ©orte, baS 2Jh)ricaroadf)S, hat genau biefelbe ®i<hte. 
®ie ©dfjmeläpunfte finb fehr t>erfdf|ieben unb liegen tt)eil§ 
unter, tl)eitS über bem beS ®ienenwadl)feS. SSon fodhenbem 
Sllfohol werben alle Slrten gelöft, fallen aber beim ©rfatten 
jurn größten SEljeit wieber auS ber Söfung herauf. Sille Sitten 
oegetabitifdhen SßadhfeS finb naheju oöKig geruchlos. §in= 
fidhttidh ber dhemifdhen Sigenfdhaften unb gufammenfehung hat 
man früher allgemein fold^e ibentifdh mit bem 83ienenwad)fe 
gehalten, bodh muh gleich fü er bemerlt werben, bah alles 
ißflanjenwadhö in bie 9teihe ber ©Ipceribe, fomit ber gette 
ju ftellen ift. SSon allen gettfäuren fdjeint am hüufigften 
bie ißalmitinfäure oorjufommen, bodh finb audh ©tearinfäure, 
Dtei'nfäure, äKpriftinfäure unb Sauroftearinfäure nachgewiefen 
worben. SKan hat Wohl auS bem ßarnaubawachfe ben 2Jieliffpl= 
alfohol abgefdhieben, eine ©ubftanj, bie fidh audh auS bem 
ÜKpricin (patmitinfaureS äKeliffhloEpb) bes S3ienenwadhfeS ge= 
Winnen Iäfjt unb ferner in bemfelben SBadljS auch eine Heine 
SHienge eines Körpers gefunben, ber irr naher SBejiehung ju 
ber Serotinfäure (fogenanntem Serin beS S3ieneuwachfeS)ju ftehen 
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fc^eiitt, unb ben matt für Gerotin fjalt. Mein nichtsbefto- 
weniger barf man baS oegetabilifche SBacßS eigentlich nur atS 
ein pftanjticheS Jett betrachten. Sieben Meinen SDiengen SEBaffer, 
färbenbet unb riechenber, fowie mineralifcher Seftanbtheite 
Jommen auch einige ©ubftanjen h at i*9 er 9iotur not; jo 
im .QucJerrohr e i ne eigenthümliche, in perlmutterglänjenben 
Schuppen JrhjtaDijirenbe, auf Rapier Jeine Jettfledfe ßinter= 
laffenbe Serbinbung, welche bei 82° 6. fdjmilgt, in laltem 
»Uohol unb Setßer unlöslich, in fiebenbem SlUohot löslich 
ift unb bie man Gerofin genannt h at * $ie im |>anbel am 
häufigften oorJommenben SEBacfjSarten finb: GarnaubawachS, 
$ßalmwach§. SKpricawachS, JapanefißheS SBacIjS, SBachS non 
Ficus ceriflua unb OcubawadjS. 


$a$ Garnaubamach*, auch Gerearoacßs, 

ftammt oon ber 6arnauba»ißalme, Copernicia cerifera, einer 
Jäcßerpalme in ben brafÜianifdhen ^rooinjen ißernambuc, 
Stio granbe unb Gegrä unb finbet fidh auf ben jungen SStättern 
berfetben abgelagert. ®ie Slätter werben behufs Gewinnung 
oom Saume oorfidfjtig abgefcljnitten unb bie 2Bad)Sf<f)uppen 
burdh einfaches Slbfcßütteln oon ben Slättern getöft. Stuf biefe 
SEBeife erhält man ein grauweißes Sßuloer, wetcheS über freiem 
Jeuer ober in Jodfjenbent SEBaffer gefdfjmoljen wirb. 3)aS fo 
gewonnene rohe GarnaubawacfjS ift bereits feit einiger 3eit 
^anbelSgegenftanb, Jommt in großen ÜDiengen nach Gnglanb 
imb feit bem Jahre 1868 aucß nach bem übrigen Guropa, 
wo eS burcß Umfchmetjen gereinigt wirb. Jn neuerer $eit ge= 
langt eS auch f<h on gereinigt nach Guropa. 

2)aS roße Garnaubawa<h§ ift fchnutßig gelblicfjgrün, 
ftetlenweife bräunlich unb oon Keinen Stafenräumen burdjjogen. 
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Tem freien Sluge erfdtjeint eS bis auf Meine btafige Stetten 
bidfjt; mit ber Soupe erfennt man aber, bafj eS burch unb 
burdh non Keinen SuftbtäSctjett burc^fe^t wirb. 

@S bitbet Stumpen non t>erfdf)iebener ©röfje, bie an ber 
Slufjenftädhe bunfter gefärbt unb mit einem weijjtidfjen Stnftuge 
»erfetien finb, ber aus frpftattinifc^er Subftanj befielt. @S ift 
hart, fpröbe, gefcfjmad» unb geruchlos. TaS reine Sarnauba» 
wadf)S tjat eine btajjgrünlidhgetbe $arbe, ein bidfjteS ©efiige, 
ift ^art, fpröbe unb ebenfalls geruct) 5 unb gefctjmacftoS. 2uft= 
btäSchen finb barin nur mifroffopifdj nachweisbar. Seim 
@rhi|en bitbet es eine Kare, fchwadt) aromatifch riecfjenbe 
fttüffigfeit. 

Tie Tidt)te beS ßarnaubawachfeS beträgt bei mittlerer 
Temperatur 0*999; ber ©dfjmetjpunft wirb öerft^ieben an* 
gegeben unb folt jwifdhen 83*6 unb 97° (5. liegen. Sßrofeffor 
äöieSner fanb ben Sdhmeljpunft bei 84*4° S. unb ben @r= 
ftarrungSpunft bei 81° ß. 3n fattem Stlfohol ift baS ßar= 
naubaWacfjS nur wenig töSticf), in fiebenbem Slettjer unb 2ltfof)ot 
töft eS ficf) üottftanbig; bie concentrirten Söfuhgen erftarren 
beim ßrfalten unter 2tu3fcf)eibung einer weiften SJtaffe. 

Tal gereinigte ßarnaubawadhs enthält nach S^wp; 
80*33% fioftlenftoff, 

13*07% SBafferftoff unb 
6*60% Sauerftoff. 

Tittch Serfeifen mit alfofiotifcher Kalilauge erhält man 
SKetiffhtatfohot, beffen SDienge 31% beträgt unb welcher bei 
88° ß. fdfjmitjt. Tie beim Serbrennen jurüctbleibenben 2tfd£|en= 
mengen betragen beim ungereinigten SBachfe 0*83, beim ge* 
reinigten 0*51% 2lfd£|e. Sranbe fanb, baft fidh baS 2Bacf)S 
bei h fl tbftänbigem &ocf)en mit Kalilauge roth färbe; bei ber 
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trocfenen Seftillation fotl eg nadf ßewp ein paraffinartigeg 
fSrobuct liefern. 

3n SrafÜien bient bag SBadjg gur Äergenbereitung, in 
(Europa benüfct man ei alg ©ubftitut unb gum 5älfcf)en beg 
SBieneitwadjfeg. 


$o$ ftalmwaibs 

wirb non ben gefällten Stämmen ber auf ben l)ö<f)ften (£or= 
bitteren SReugranabag norfommenben Söacfjgpalme, Ceroxylon 
andicola, welche ei in 3?onn non Prüften überbecft, abge= 
fdjabt, burct) ^ufammenfcfpnetgen über freiem fjeuer in eine 
compacte SWaffe nerwanbelt unb burctj Umfcfjmelgen gereinigt. 
Sludj burdf) 9tugfod£|en ber SRinbe mit SBaffer fott ei erhalten 
werben. ®ie SBadfjgfruften fjaben ein ®i<fe bi« ju 6 2Rm. 
Seber Saum fotl etwa 13 fötogr. 2Bacf)g liefern. 

- ®ie garbe begfelben ift getblidf)Weifc; ei ftimmt f)infid£)t= 
tict) f>ärte, ©pröbigfeit unb im SSerfjatten gegen Söfungg* 
mittet mit bem ßarnaubawadhfe überein, bocf) fcfpniljt ei fdfjon 
bei 72° S. 3n <f)emif<f»er Segietjung ift ei nodfj nicf)t fo genau 
unterfucfjt, atg bie früher genannte ©orte; ei ift ein Gemenge 
non Jparg unb wadjgartigen Körpern, non benen einer frp= 
ftaöifirt ift. 

3m franbet fommt bag $ßalmwacf|3 in unförmlichen 
Stumpen ober in Sugelform nor; bocE) fcfieint eg jefct fetten 
gu fein unb waren oerfdtjiebene groben, welche unter bem 
iRamen ißatmwact)g non ißrofeffor SBiegiter unterfucfjt würben, 
nur ©arnaubawacf)g. 

2)ag URpricatoaäig, auch 9Rprthfnwad)g 

wirb burct) Slugfocfjen mit SEÖaffer ber Seeren non Myrica 
cerifera unb M. carolinensis in SRorbamerifa, non M. cara- 
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cassana in Sßeugranaba unb oont Sap aug SBeeren non M. quer- 
cifolia, M. cordifolia unb M. lacinata bargefteflt. Sie ^rächte, 
auf beten Oberfläche fich bag 2öa<hg in O l — 0 3 SJlnt. bicfeit 
©(Richten alg weifte Trufte anfammelt, finfen im SBaffer unter, 
bag äßadjg fthmitjt an bet Oberfläche beg SSafferg jufammen 
unb toirb burch wieberftolteg Umfcftmeljen gereinigt; ein 
Strauch liefert 10 — 15 Äilogr. ©eeren, bie 14 — 25% äöacfjg 
tiefem. 

Sie garbe beg 3Kt)ricawachfe§ ift gräntidh, einige norb* 
ameritanifche ©orten haben eine lebhaft apfelgrüne $arbe. 
9?ach mehrjährigem Siegen an ber Suft unb am Sichte bleichen 
biefe Sßacftgarten, aber fchon Wenige fßiißimeter unter ber 
Oberfläche ift bie ursprüngliche Färbung unoerfeljtt erhalten. 
Sie grüne garbe foß non ($l)loropf»t)Cl berühren. Weitere 
Stumpen beg äRpricawachfeg finb mit einem bünnen aber 
bichten Ueberjuge non weifttidjer big bräunlicher 3-arbe über* 

. jogen. griffe SStucbfläcben begfelben werben an ber Suft feftr 
halb mit einem weiten, nicht jufammenhängenben §audj überbedt. 

Sie §ärte beg SBacfjfeS ift größer atg bie beg Sienen* 
wachfeg, aber geringer atg bie be» ßarnauba* unb $ßalmwa<hfcg. 
Sn ber fjfeftigfeit fommt eg bem SUenenwacftfe faft gleich- 
©efdjmad ift nicht wahrnehmbar, ber ©eruch ift fchwadj 
balfamifdj, welcher fidf beim ©djmeljen atg ein rogmarin* 
ähnlicher bemerfbar macht. 

Sie Sichte unb ber ©chmeljpunft werben nerfchieben 
angegeben; erftere foß jwifdjen 1 — l’OOö unb 1015, festerer 
jwifchen 42 - 5— 49° 6. liegen, kalter SBeingeift löft nur wenig 
nom SKpricawachfe auf. Sn fiebenbem Stlfohol löfen fich nach 
SDtoore nur 80% auf, ber ffteft ift in Wether täglich unb 
frpftafiifirt aug ber Söfung heraug. 
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J)a§ SDtyricawadjS beftept auä fetten, ift leidjt oerfeif» 
bat; nacf) ß^eöreuit finben fidf) barin: ©tearinfäure, 9War» 
garin fäure (Palmitinfäure), CleYnfäure, alle an ©Ihcerin ge* 
buitben; nach ÜJfoore hingegen Palmitin (palmitinfaureS ©lp= 
ceritt), freie Palmitinfäure unb etwas Sauroftearinfäure. Hud) 
SRtjriftinfäure foD oorfommen, ja felbft bie Peftanbtheile bes 
SBiertenwachfeS barin enthalten fein. J)ie Hfchenmenge beträgt 
etwa 0*1 7%. J)ie 33erwenbung be$ 9ßad)fe3 ift biefelbe, wie 
jene be£ Sienenwachfeä; ba es jebod) eine geringere piafticität 
als biefeS befi|t, fo ftetjt eS für geroiffe Arbeiten hinter biefent 
jurücf. 


2)a$ jafMuifdje SBadj# 

wirb au§ ben ©amen öon Rhus succedana, eine» in 3apait 
unb (Sfjina einheintifcljen, aber auch in Oftinbien cultioirten 
JBaumeä, gewonnen. @8 finbet fich in ben gellen be£ ©amen* 
gewebeS unb wirb Wie bic Pflanzenfette burcfj HuSpreffen ber 
©amen erhalten. ÜRadfj 6. ©imon in SJtagafafi werben bie 
©amen im §erbfte geerntet, oon ben gweigen abgebrofchen, 
burdh 14 Jage getrocfnet, hierauf fdhwadh geröftet, gemahlen 
unb in ber SBärme auSgeprefjt. ®nr<h Gleichen an ber ©onne 
werben beffere ©orten gewonnen. 

®a8 japanifche 2BadE(S fommt in 5 orm »on centncr» 
fchweren SSlöcfen, in neuerer geit audfj i n ©eftalt Keiner, etwa 
10 &m. im Jurdjmeffer Ejaltenben Scheiben in ben fpanbel. 
©eine garbe ift blafjgelb, wirb aber bei längerem Siegen 
aufjen intenfioer gelb bis bräunlidj gefärbt unb iiberjieht fich 
alSbalb mit einem Hnfluge. Ja3 SluSfehen ift wadfjSartig. 
Huch theitt biefe ©ubftanz mit bem SBienenwadhfe bie föärte 
unb bie ©genfdfjaft, fidh mit ber §anb fneten ju taffen. (Ss 
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bricht eben ober grofjmufchetig, bie frifcfje S3rucf|flädje ift matt, 
bie frifdhe Schnittfläche hingegen wadhggtänjenb. 

•Rach SRiiller ift bag fpecififdfje ©erntet 0*98, nadtj 
EErommgborf gleich 0*97. ®ie Eingaben über ben ©d^metj= 
punft oariiren fe^r unb bewegen ficfi jwifchen 42 unb 55° ©. ; 
eg fdheint hietaug ^eroorjugeften, bafj bag japanifche SEBadhS, 
ähnlich bieten anberen ißftanjenfetten, mit ber geh einen 
höheren ©chmetäpunft annimmt. 

®ag 2Bad)§ löft ficf> nicht in tattern, toof)t aber in tjeifeem 
Sltfo^ot; bie Söfung bitbet eine ©alterte beim ©rfatten. ®urdj 
fiatitauge mirb cg ootlfommen berfeift. ®ag japanifdhe Sßadfjä 
befielt borwiegenb aug ißalmitinfäure unb ©tpcerin, ber 
§auptbeftanbtf)eil fott nadh 93ertt)etot ®ipatmitin fein, ©in 
EE^eit ber ißatmitinfäure fcfjeint beim Siegen an ber Suft ab= 
gefdf)ieben ju werben, toie ber frpftattinifd^e Stnftug auf ber 
Oberfläche unb beffen Söglictjfeitöberljättniffe bermuttjen taffen. 
3m unberfätfdhten 3uftanbe enthält eg nur ©puren bon SBaffer 
unb giebt nur 0 01 — 0'08% Slfdheubeftanbtheile. Seim Sauen 
berWanbelt fidh ba» 2Badf)§ in ein grobeg Eßittber unb jeigt 
ranjigen ©erudh nnb ©efchmact. @g wirb fehr leidet ranjig, 
ift baher für mebicinifdhe ,3wecfe nicht gut berwenbbar. ®ie 
Serfätfdfjung mit SBaffer fott eine jiemtidh häufige fein unb 
boit bemfetben öfterg 15—20%, ja fetbft 30% enthalten. 
®urdh ben SBafferjufal bertiert eg bag ftare, bem Sienen= 
wadhfe ähnliche Stnfehen/eg wirb mattweiß, fpröbe unbteicfjt 
zerbrechlich. ®ag Söaffer täjjt fidh burd) ©dhmetjen teidht 
trennen, ba eg nicht dhemifdh an bag 2Bacf)g gebunben, fonbern 
bemfetben nur medhanifdh beigemengt ift. 

Unter alten begetabitifdhen SBadfjgforten ift bag japanifche 
bag widhtigfte; bon 3apan unb ©ingapore fommen in neuerer 
3eit grosse SJJengen begfetben in ben £anbet. @g wirb narnent» 
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li d) auf ber Qnfel Stinfin, auf Sifof unb ben 2in=tfd)in= 
Snfeln, aber audj in ber Umgebung non Stagafafi getoonnen 
unb fommt tf»ei(d birecte non SRagafafi unb Ofafa, tfjeilg 
über Sf»angf)ai unb ^ongfong nad) ©uropa. Seit wenigen 
Sauren probuciren bie Japaner aud) 2Bad>g in Reinen, beinahe 
weiten ©roden, welche in fjolge forgfam geleiteter Äbfdjeibung 
einen ®rab non Änetbarfeit geigen, wie foldjer an negetabiti feiern 
SBacfjfe bisher nie bemerft worben ift. &ud) bag auf Qformofa 
aud Rhus succedana bargeftettte negetabilifdje 2Bad)g gelangt 
auf bem gleidjen 28ege nad) Europa. T)ag inbifdje ißrobuct 
fommt über Singapore. 

2)ag SSadjg non Ficus ceriflua 

fommt in SB3eft= unb SJiitteljana nor unb ftellt urfprünglidj 
einen fetten mi(d)äf)nlid)en Saft bar, welcfjer, über freiem 
geuer gefügt, fid) in ein fefteS 28ad>g non grauer garbe, 
weldjeä burcfj SBIeid^en rein weife wirb, nerwanbelt T)ag auf 
Sumatra non bemfelben ©aume gewonnene Sßadjg füfjrt ben 
9tamen Getah Lahoc. T)ie garbe beg SEBadjfcg ift grau; 
fyärter unb fpröber atg ©ienenwadjg, beträgt fein fpeciftfdjeg 
©ewidjt bei mittlerer Temperatur 0963. 9iad) ©leefrobe 
wirb eg bei 60° 6. fprupartig unb fdimiljt bei 61° 6., worauf 
eg wadjgartig geftefjt. ©ei 75° ©. wirb eg bünnftüffig; in 
faltem 3ltfof)oI föfen fid) nur 10% einer fiebrigen Subftanj. 
©g ift in Sdjwefetfof|Ienftoff unlö^licf), löft fidj bagegen in 
Sletljer, Steinöl unb Terpentinöl; non fodjenbem 2Ufof)ot foU 
eg ebettfallg gelöft werben. T)urd) ©efjanbeln mit fodjenber 
Salilauge wirb eg entfärbt, aber nidjt gelöft. 3n ben $ßro= 
buctionglänbern wirb eg wie ©ienenwadjg gebraust; ob eg 
nacf) ©uropa gelangt, ift nitf)t mit Sidjerfeeit ju fagen. 
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Das Ccubawachs, 

beffen ütbftammung nodE» nic^t üöllig feftgefteßt ift, fofl bon einer 
Myristica-SErt, waf)rfcheinlich M. Ocuba E)errüf)ren unb burct) 
Äocljen ber jerfleinerten g'rücfite, bei welkem Verfahren fiel) 
baS 2Ba<hS an ber Oberfläche anfantmelt, gewonnen »erben. 
Die fruchte liefern etwa 18% Sachs. KS ift gelblichweife, 
weidher als ©ienenwachs, in tattern Sltfohol unlöslich, 
löSlid) h' n 9 e 9 en in fiebenbem Sllfohot unb in Slether. Die 
Dichte ift gleich 0 918 bei 15° K.; ber ©chtneljpunft liegt bei 
36’5° 6. Sbentifch mit bem Ocubawachfe biirfte jebenfaßS baS 
33icuf)ibawachS fein, ba bie organifd^e Klementar=2lnalhfe für 
beibe 2Bacf)Sforten faft biefelbe percentuale ,8u}ammenfehung 
ergeben h ft t. 


Das iuhbaumwadjs 

wirb auS bem ÜDtilchfafte beS auf ben 2lbhängeit ber Kor* 
bitteren heimifdjen ÄuhbaumeS (Brosmium Gelactodendron) 
gewonnen. SluS biefern SBaume fliefet, wenn bie fRinbe attge* 
fdhnitten wirb, ein wie Kuhmilch fchmecfenber ©aft, ber ficfe 
an ben SBunbfteßeu fd^nett oerbidt, grauweife wirb unb bann 
ju taufen aufhört. Um baS Sachs ju gewinnen, wirb ber 
©oft gelocht unb fobann abgefühlt. Das fo gewonnene Sad}S 
ift gelblidhweife, burdfjfcljeinenb, fnetbar, fcfjmiljt bei 60° K. f 
brennt gut, läfet fich leicht oerfeifen unb fommt in feinen 
Kigenfdfjaften bem 33ienenwa<hfe fehr nahe. 

DaS Sachs bon Eopernica cerifera 

würbe 1873 jum erftenmale nach ®wwpa gebraut, unb erregte 
fowohl biefeS ^ßrobuct felbft atS auch bie barauS gefertigten 
Äerjen bie Slufmerffamfeit ber ©efudfjer ber Siener Seit* 
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augftetlung 1873. 2)a«felbe wirb in großer SDienge, befonber« 
in Kearä unb ÜRaragnon, au« ber toach«gebenben Sopernicie 
(Kopernica cerifera) erhalten unb hat eine blaßgrüne fjarbe 
unb beinahe fpröbe S8ef d^aff en f^eit. $)ie Oberfläche be« fächer- 
förmigen Platte«, beffen ©traf) len SJfeterlänge haben, ift mit 
einem weißen Ueberjuge bebecft, welcher fich bei ber leifeften 
Berührung be« Platte« in Meinen (Schüppchen abblättert. 
®tefe Schüppchen finb nicht« anbere« al« bie in SBach« um» 
gewanbelte Kuticula ber SSlattoberhaut. $>ie (Gewinnung oon 
SBach« au« ber in SRebe fteßenben ißalme ift eine Ejöc^ft ein» 
fache. ®ie 3Bach«f<happen werben mit ben §änben öom SBlatte 
abgefchüttelt unb bie fo erhaltene ftaubige äWaffe in heißem 
SBBaffer ju größeren klumpen jufammengefchmoljen. $iefe« 
SBach« läßt fich noc h ä u billigeren greifen al« ba« japanifche 
SQSach« nach Europa ftellen unb ift fdf)on auf bem Sonboner 
äWarfte ju finben. @« foH, ohne Slenberung feiner ©igen» 
fchaften, bnrch chemifche SJiittel gebleicht werben fönnen. 


Slnßer biefen, meiftentheil« im £anbet oorfommenben 
2Bach«arten giebt e« noch eine Slnjaht anberer oegetabilifdjer 
2Sach«forten, welche aber feine mercantile SBebeutung haben, 
hierher gehören: 

SBach« Oon Bucharis confertifolia Colla. in 
(Shift- ®a« SBach« ift grün, jähfchmeljenb. 

SBach« Oon Myrica serrata Lam. am Kap ber 
guten Hoffnung. SBach« 0011 Myrica Xalapensis Kth. 
in SRejico. 2)a« SBach« fommt an ben grüdjten oor. 

SBach« oon Myrica Faya H. Kew. auf ben Kana» 
rifchen Unfein. ®iefe« Sßrobuct bürfte faum im §anbe( oor» 
fommen. 
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$aä 2KineraItuarf)ä ober ßerefin, 


2ßacf|« »Olt Klopstockia cerifera Karat. in Süb» 
atnerifo. 

Sluch an bcn Stämmen mehrerer in Dftinbien unb Süb= 
amerifa »orfommenben ßoco«*9lrten (ßoco«palmen) foU fidf) 
ein reichlicher Sßadh«übergug oorfinben, ber in einigen fianbern, 
ähnlich Wie ba« SßadjS oon Ceroxylon andicola, gewonnen 
werben foß. 


Das JUiteralroadjg ober Cereftn, Ceroftn ober 
(Djo-Cerotitt. 

S5orgügtich in ©aligien, Rumänien unb auf ber Snfet Xfdfje* 
tefan an ber SBeftfüfte be« &a«pifct)en See« finbet fich eine eigen» 
tpmtidje weiche SÄaffe, welcher man wegen if)ter Slehnlicfjfeit mit 
bem 93ieitemoadjfe ben tarnen (Srbwadf)« ober Dgoferit gegeben 
hat. ®a«fetbe befteht, wie ba« Petroleum, au« einer Steife 
oon Äof)Ienwafferftoff»S8erbinbungen, welche oorwiegenb fefte, 
frhftaHinifdhe SBefchaffenheit geigen unb ift eigentlich al« ein 
burcf) Djpbation oeränbertc« Petroleum gu betrachten, ba e« 
fidh nielfach in ber SRähe oon SßetroleumqueUen finbet. $a« 
•ÖJineraltuach« wirb bergntännifch gewonnen, inbem man bi« 
gur Sagerftätte beSfelben einen Schacht abteuft unb mittelft 
Stoßen bie Hefter, in wetten fich ba«felbe finbet, auffucht. 
Eröffnet man ein foldfje« SReft, fo fann e« oorfommen, bah 
ba« Sßrobuct in golge be« mädhtigen SJrude« ein gef dhloff ener 
©afe at« eine weiche SKaffe mit großer ©ewalt herauögeprefjt 
wirb unb bie Bergleute fidh dligft flüchten muffen, um nicht 
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ju üerungliiden. häufig ift ber ®rud fo mächtig, baff ®d)ad)te 
oon großer £iefe binnen wenigen ©tunben ganj angefüllt 
finb unb bag SCßacfjö big an bie Oberfläche getrieben wirb. 

$)as ro^e (Srbwadjg ift eine halbfefte SJtaffe, welche fid) 
in ihrer Sonfiftenj jener beg weichen Sienenwadfjfeg nähert, fid) 
leicht jwifdjen ben Ringern fneten täjjt unb f)infid)tlicf) feiner 
görbung jientlicfje 93erfd)iebenf)ett jeigt; eg ftetft batb eine 
fjellgetbe t)ärttic^e ÜRaffe oon marmorartigem 3lugfef)en unb 
fdiwadjem ©eruefje, batb eine bunfelölgrüne, braune unb fetbft 
fcfjwarje ÜJiaffe oor. 3e f)öf)er ber ©dimeljpunft (gewö^nlid) 
jwifc^en 58 unb 100° 6.) liegt, um fo beffer gilt eg; eg 
mufi ben (Sinbrud ber Ringer fcharf jeigen unb wenn man 
ein ©tüd jerfchneibet, fott bie ÜJZaffe feine fäfeartige, glatte 
(Schnittfläche jeigen, fonbern fie ntufj an bem SWeffer haften 
unb bag Berfcfjneiben nur unter Stnwenbung uon grofjer 
Sraft ntöglidE) fein. Sllleg aug ber ©rube fommenbe Sßadjs 
wirb, ehe man eg in ben Jpanbel bringt, einer ©cfinteljung, 
fei eg mit birectem geuer ober $>ampf, unterworfen, um bie 
entfjaltenben erbigen unb fonftigen fremben Steile ju ent» 
fernen, fo fange ftiiffig erhalten, big fidf) foldfje ju ©oben 
gefegt fjaben unb bie ftüffige SJiaffe in eiferne fegeiförmige 
©rftarrungggefäjje gebracht. Slug biefem umgefcfjmoljenen @rb= 
wadfjfe wirb nunmefjr bag Serefin anf mehrere Slrten bar» 
gefteßt unb fagt hierüber St. Surgmann in feiner ©dfjrift: 
»fßetroleumunb@rbwadf)g*, welche Sitten, weldfjefidfieingefjenber 
informiren wollen, jum ©tubiurn empfohlen fei: 

©eitbem man in Suropa bie bebeutenben Säger oon 
©rbwadfjg fennen gelernt, hat fidh Slnwenbung begfetben 
unb ber baraug bargeftellten ^robucte immer mef)r ang* 
gebreitet. ®ag burdfj blojjeg ©dfimeljen gereinigte ©rbwadfjg, 
befonberg bie hellfarbigen ©orten begfelben, werben immer 

€*bita. ©a<$«. 3 
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®aS 2J!iiieraItoad)8 ober Serefin, 


mefjr alg @rfa|mittel für bag ecfite iöienenwadfjg öerwenbet 
unb eignet ficf) biefeg ^ßrobuct in ganj öorjüglidfjer SEBeife für 
bie nerfcfjiebenften .gwecfe. 3Kan fann bagfetbe aucf> jur gobri® 
fation üon Ä'erjen benähen, toetc^e aber ben 9tadjtt)eil haben, 
baß fie nict)t mit rein weiter gtamme brennen. 

3ur ®arfteHung beg (Serefing rairb bag ©rbwadjg ein® 
fadf) bnrdfj Slugfcßmeljen mect)anifct) gereinigt unb bann mit 
©djwefelfäure, bie big ju 10 Sßercent angemenbet würbe, er® 
£)ißt; bie ©dtjwefetfäure wirb hierbei tßeitweife gertegt unb 
entwidelt fid) eine bebeutenbe Sftenge non fdtjwefliger ©äure 
aus ber big auf 100 unb fetbft big auf 120° ertöten äWaffe. 
®ie Wätjrenb Wetter man (Srbwadjg mit ©cpwefetfäure 
erßißt, ift eine fetjr öerfdfiiebene unb ift audfj ttjeitweife burdfj 
bie ©üte beg angewenbeten SWateriafg bebingt; nerarbeitet 
man reineg ©rbwacßg, fo genügen 5 — 6 ©tunben, tjat man 
aber unreine Dualitäten, fo muß man 8 unb fetbft 10 ©tunben 
erfreu nnb eg wirb non ißraMifern nielfadf) bie Slnfidfjt au§= 
gefprocßen, baß bag ©rf)ißen überhaupt fo lange fortjufeßen 
fei, big fidl) teine fdjweflige ©äure meljr entwidett. 9iadj be= 
enbeter Strbeit fdjeiben fid) bie tjarjartigen Slntljeite am Soben 
beg ©efäßeg ab unb bie gereinigte, über berfetben ftefjenbe 
glüffigfeit Märt fidfj nad) unb ttacf). Ueberläßt man bie SÖJaffe 
ganj fidfj fetbft, fo Märt fie fidfj am nottftänbigften unb man 
fdfjöpft fie erft in bie ©rftarrungggefäße, wenn fie beginnt ju 
erftarren. ®ie Sftaffe ift nad) genommenen groben jiemtidfj 
Mar, geigt aber in etwag bidereit ©dfjicßten ficf) fcfjwarg, ba 
fie große ÜDZengen nertotjtter, in berfetben fein oertßeitter ©ulj® 
ftanjen geigt , welche fi<^ burdfj 2lbfe|en nidfjt nieberfdjlagen. 

Slug bem ütaffinirfeffel wirb bie gefcßmotjene SDiaffe, oßne 
ben S3obenfa| aufjurüßren, in ein anbereg ©efäß gebraut, in 
weitem fie mit ©pobium innig unb gleichmäßig gemifdjt 
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roirb. 'Ser Slpparat ift fo besoffen, baß er mit Sampf ge» 
fjeijt werben fann, ba bag Stbfefcen beS ©pobiumg nur feßr 
langfam unb bei fortwäfjrenbem giüffigerijatten beg (SrbwachfeS 
uor fid} geht. Sag ©pobium wirft entfärbenb, bie entfärbte 
SOtaffe wirb nun auf Sridjter mit ißapierfiltern, welche eben» 
faQg mit ^eijoorrichtungen oerfehen finb, gebracht unb bag 
©pobium burcß giltriren befeitigt. 3n mannen ffabrifen wirb 
bag ®rbwacf)g fogar auf eine nod) einfachere SBeife gereinigt, 
inbem man in bie mit ©djwefetfäure befjanbette Jläffigfeit 
bag ©pobium ohne oorfierigeg Slbfejjen fofort einröhrt unb 
bie üföifchung erftarren läßt. 3n biefem 3?atle wirb bie Schwefel» 
fäure an ben Salf beg ©pobiumg gebunben, man erhält eine 
SJiaffe oon fchwarjer Färbung, welche einfach in oben er» 
wähnter SBeife burch Rapier filtrirt wirb. Sie 9fücfftänbe 
werben bann auf Paraffin unb ^Saraffinule perarbeitet. 2egt 
man auf bie ©ewimtung beg ißaraffing ben ^auptwertß, fo 
gelangt bag SeftiDationg» ober @jtractiongperfahren gur Sin» 
wenbung ; wir beabfichtigen Iper nur bie Sarftellung beg 
Serefing jur Slnfcßauung ju bringen unb oerjichten baher auf 
weitere Slugföhrungen. 

Surch wieberholteg Umfchmeljen unb ffiltriren erjielt 
man enblich ein ooüfommen reineg weißeg ßerefin, weicheg 
fid) in Pielen feiner (Sigenfcßaften bem Sienenwachfe nähert, 
unb befteht in ber Shat ein großer Sheil beg in ben §anbe( 
gelangenben Sienenwachfeg nur mehr aug Serefin. Ser bem 
legieren mangetnbe ©erucß beg reinen Sienenwacßfeg wirb 
auf fänftliche SBeife erreicht, ebenfo auch gelbeg dienen» 
wachs burch ffärbung ntit Perfdjiebenen fforbftoffen hergeftellt; 
man hat baßer beim (Sinfaufe Pon SBacfjg feljr oorfidjtig ju 
fein unb ßnbe icß in einem befonberen Sapitel bie oerfdjiebenen 
^Jröfunggmethoben auf bie Feinheit befprocßen. 

3* 
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Steinigung unb JBIeidjen be8 SBacfjfeä. 


Keimgmtg (lltnfdjmeljeu) nttb ßleidjeit bes 
iUttd)|'eö. 

Sitte fäuflicljen 58ieneuwad)3forten müffen, ef»e fie weiter 
«erarbeitet werben fönnen, jufammengefchmoljen unb fe^r forg= 
faltig burchgefeiht ober fittrirt werben, um alle in bemfelben 
öorfianbenen Unreinigfeiten fefter Statur, fowie aucfj etwa bei= 
gemifctjteö Sßaffer abgufcfjeiben. ©8 ift eine ganj natürliche 
Sache, bafj je nach ber $erfcf)iebenf)eit ber ißflanjen, au§ 
wetten bie Sienen itjre 9ta^rung {jauptfädjtidfj gefogen, auch 
ba8 SBacfjä öerfcfjieben ift, baff folcfjeS namentlich tjinfic^ttidE» 
garbe, äJienge unb Slrt ber organifdfjen 9tefte fetjr oerfd)ieben 
fein mufj unb ba ber 'SBacpwaatenfabrifant feinen SRoh* 
ftoff non öerfdjiebeuen ©eiten bezieht, ift er gezwungen, um 
ein einheitliche^ ißrobuct ju erjieten, folgen jufammenjufchmeljen. 
2)a8 gelbe SBadjä fann nur ju einigen wenigen gwecfen oer= 
wenbet werben; man ift gezwungen, baäfelbe ju bleichen unb 
ba ba£ Sßachä fich feljr oerfchieben — beffer ober fdjtechter 
— bleicht, prüft man baSfelbe, ehe man jum ^ufammen» 
fchmeljen fd^reitet, auf feine ©leicfjbarteit. Qu ben leicht unb 
gutbteichbaren jätjtt man fotgenbe 2Bad)3forten: öfterr eid^ifc^eS , 
oftgatijifcheS, ungarifches, fiebenbürger, beutfcheS, oenetianifheS, 
ruffifcheä, türfifd^eS, franjöfifcheS, fpanifches, bann leoantifcheä ; 
ju ben fchwieriger biegbaren ba8 möhrifche, fdjlefifche, weft» 
galijifdje, itt^rifcf>e, tiroler, bann ba8 meifte afiatifd^e, afrifa» 
nifche unb amerifanifche 3Bacf)3. ®iefe Söteid^proben müffen, 
nur um fte rafdj burchfühten ju fönnen, mit chentifchen 
ÜÄittetn gemacht werben, währenb man beim Gleichen im 
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©roßen au« befonberen fRücffichteu, welcfje fpäter ftargelegt 
werben, ein anbereg ©leicßoerfafjten einfcßlägt. 

3ur ©ornatpne biefer groben bereitet man fi<h junädjft 
eine 58teicf)tauge aug 2 Theiten gutem ©ßlorfatf unb 20 Steilen 
SBaffer, inbem man ben &alf mit bem Sßaffer anrührt, auf 
ein Sßapierfilter bringt unb rafdj abfittrirt, um bag 6t)(or io 
wenig atg tßunticß nerftüctjtigen ju taffen unb bie SBirfung 
ber Steictjflüffigfeit nicht ju beeinträchtigen. Stucf) fann man, 
um ben ißroceß abjufürjen, fertige Steicßtauge bejietjen, bodj 
ift eg immer beffer, fotcfje fetbft ju bereiten, ba man bann 
twn ißrer ®üte überzeugt ift. 

Tag ju prüfenbe, in Meine ©päncßen gefchabte SBacßö 
bringt man nunmehr in ein, am beftcn mit einem ®tagftoppet 
ju öerfctjtießenbeg gtäfdjchen, übergießt eg mit ber tlaren 
Söteichflüffigfeit unb fctjüttett. 

Steicßt bag 28acf)g innerhalb 5 big 7 ÜJtinuteu, fo 
fann man eg ben teid)t b(eicf)baren jiyät)len unb arbeitet man 
mit mehreren ©tägcßen, bei welchen man (fetbftrebenb für 
febeg einjetn) ben ^Beginn unb bic SBottenbung beg S3teich= 
proceffeg genau nerjeicßnet, fo fann man bei ben oerfcßiebenen 
groben teicßt bie ^eit, welche febe einzelne ber fßroben ge* 
braucht, beftimmen unb auf bie beffere ober fctjtechtere SBteicfj* 
fäßigfeit juöertäffige ©d)Iüffe jiefjen. 

9iach biefen gewonnenen SRefuttaten wirb bag SBadjg 
fortirt unb nunmehr bem fßroceß beg Umfchmetjeng jugefiitjrt. 
3e öfter man bag SBacfjg bei nieberer Temperatur mit SBaffer 
äufammenfchmitjt, um fo mehr werben Stntheite beg mechcmifd) 
(aflerbingg auch chemifch) beigemengten f^aröftoffe^ aug bem* 
felben entfernt; je nieberer bie Temperatur ift, um fo fdjöner 
werben bie einjetnen Umfchmetjungen augfalten unb befon* 
berg fcßön, wenn man nicht birecteg fjeuer, fonbern Tampf 
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attwenben fantt. freilich eignet fiel) bie Dampfanlage, ihrer 
^oftfpietigfeit fjolber, nur für ben ©rofjbetrieb. 3ft eine 
Dampf an tage oorpnben, fo fann ba§ Schmelzen beS SEBadjfeS 
ttnb namentlich baS Steinigen beSfelben mittelft Dampf burcf) 
Filtration burchgefüfjrt merben; befonberS bie festere SJtanipu» 
tation, welche bei gemöhntichem betriebe überhaupt nicht in 
Slnwenbüng gebraut werben fann. Die Dampfapparate, in 
welchen baS 2öacf)3 gefchmoljen wirb, fönnen boppelwanbig 
fein, hoch ift bieS nicht nöthig, ba bei bem nieberen Schmeiß 
pnnfte besfelben höljerne Ä'ufen mit burchgehenben Schlangen» 
rohren hinreidjenbe SBärrne erzeugen. Die Filter finb boppel» 
wanbig; in ben SDtantel ftrömt fortwährenb Dampf ein, ber 
bas SEBacfjS fchmeljenb erhält, unb e§ laffen fich auf biefe 
SEBeife ber Filtration burch Rapier bie fleinften unb feiuften 
feften Dheildhen abfonbern. Steht Dampf nicht jur Ver» 
fügung, fo muff baS SEBadjS burch bas Sßafferbab fo lange 
flüffig erhalten werben, bis fich burcf) 21bfe|en alle Unreinig» 
feiten auSgefdjieben haben. 

SEBelcfje Vorteile bie Dampfeinrichtung fdjon tper bietet, 
ift leicht einjufehen nnb fie erfahren noch eine erhebliche 
Steigerung bei ber Verarbeitung beS äöacfjfes ju Serjen. ©in 
§auptaugenmerf beim Umfchmeljen, fowie überhaupt bei ber 
Verarbeitung beS 2Ba<hfeS ift auf bie in Verwenbung 
fommenben Slpparate, Seffel unb ©efcfjirre ju legen; finb bie» 
felben aus Äupfer, fo müffen fie fep gut unb bauerhaft oer> 
ginnt, finb fie aus ©ifen, fo müffen fie emaiUirt fein; Oer» 
wenbet man ^oljbottiche unb Stänber, fo finb biefelben fehr 
rein ju erhalten, ©ifen würbe bas 2Bacf)S roth, burch fich 
bilbenben Stoft, Tupfer baSfelbe grün burch entftehenben ©rün* 
fpan färben unb bieS ift beibeS, wenn ein fdjöneS weites 
fßrobuct erzeugt werben foll, unbebingt ju oermeiben. 
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2)ie ©röße ber Äeffef gum Umfcfjmefgen beS SBadjfeS 
richten ficf) nach bem Umfange beS SfetriebeS, bodj foQ man 
attgu große • Quantitäten SBacßS nic^t fdjmetgen, weil baS 
©tfjmeljen {feinerer SWengen leichter unb raffet oor ftcf) gef)t, 
baS Umrüfjren bequemer ift unb man auch ein färben weniger 
gu befürchten J)at. 

SBeljufS Umfchmelgung wirb baS in Heine ©tücfe ge= 
fcfjnittene SBadf)3 in ben ft'effef (fjig. 2), ber mit SBaffer 

3»«. 2. 



Steffel 3 um Umfdfmeljen beS SBadfjfeS. 


gefüllt ift, gefcfjüttet, angefeuert unb gum ©chntelgen gebracht, 
beginnt baS Schmelzen, fo rührt man mit einem hölgernen 
SRührfcfjeit gehörig um, fo baß alles SBacfjS mit bem SBaffer 
in Berührung fommt, unb fe£t baSfelbe fo fange fort, bis 
alles flüffig geworben unb innig gemifcfjt ift. -Run fann man 
entweber baS 3Bacf)3 mit bem SBaffer in untergeftelfte Stufen 
abfaffen ober aber man unterhält nodj eine ober gwei ©tunben 
unter bem Äeffef ein mäßiges geuer, fo baß baS SBaffer eine 
Temperatur oon 70° S. geigt, überläßt bie SRaffe fiep felbft 
unb nimmt nad) bem ©rfalten ben SBacßSfuchen ab. Stuf biefe 
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SBeife bleibt baS ÜRaterial itocfj längere $eit fliiffig, bie Un= 
reinigfetten geben in ber beißen, flüffigen äRaffe leidster uttb 
raffet nieber unb man erhält fo febon beim erftetuUmfcbmetjen 
ein jiemticb reines ^ßrobuct. 3ft eS jebod) auS SRüdfidbten, 
welche einen ungeftörten Setrieb erbeifeben, nicht möglich, baS 
SBadjö in bem Äeffel ju betaffeu, fo muß baSfetbe in eine 
unterftebenbe $ufe mit möglicbft biefen SBänben abgelaffen, 
biefe jugebedt unb überbieg noch mit reinen ®eden unb 
Büchern umhüllt werben, bamit bie Slbfüblung fö langfam 
als möglich öor ficb gebe unb bie feften fi'örpercbett ^eit unb 
©efegenbeit hoben, ficb abjufcheiben. ®er gebilbete SBadbSfucben 
wirb bann abgenottfmen unb bem Umfcbmeijen nochmals ju= 
geführt. ®aS SBaffer jeboeb, mit welchem man baS SBacbS 
bebanbette, wirb bureb Seinwanb filtrirt unb eS bleiben in 
bemfetben bie feften Verunreinigungen mit etwas anbängenbem 
SBacbS jurüd, welch’ leßtereS nun ebenfalls noch ju gewinnen 
ift. £u biefem Vebufe werben bie gefammetten Unreinigfeiten 
mit SBaffer gelocht, wobei ficb bie (enteren im SBaffer fammeln 
unb ju Voben geben, wäbrenb man baS auffebwimmenbe SBadjS 
mit einem Söffet abnimmt unb in bie (SrftarrungSgefäfje bringt. 

Viele fjabrifen arbeiten nicht mit reinem SBaffer, fonbetn 
fie nehmen SBeinftein unb Voraj ober erfteren allein beim 
Umfchmelsen ju §itfe, ba ficb bei ber Slnwenbung biefer 
©alje baS SBacbS rafcher unb leichter foll reinigen laffen. 9Ran 
nimmt auf 

50 Kilogramm SBaffer: 

40 > SBacbS 

1 » SBeinftein, raffinirt 

y 2 » Voray, läßt bie beiben @a(je in SBaffer 

auflöfen unb giebt bann baS SBacbS bittein. 3m Uebrigen 
»erfährt man wie oben. 
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2)iefer ißrocebur be« Umfchmeljen« muß alle« SBacß« 
unterzogen werben, um bie Unreinigfetten, fowie oielleicht nodj 
in bemfelben enthaltenen §onig auSjufdjeiben, unb man fann 
es bann erft, um eS ju bleichen, weiter »erarbeiten. 

Sene« SSadj«, Welche« als gereinigte« gelbe« SBach« in 
ben ^anbel fommen foQ unb »erßhiebenen .ßroecfen bient, 
wirb in runbe ober oierecfige formen gegoffen unb barin er- 
falten gelaffen. 

25a« ©leicßen be« SBachfe«, ein Verfahren, welche« fchon 
feit unbettflichen feiten geübt wirb, gefchieht am beften unb 
einfachften, aber atterbing« nicht am fchnellften burch ©in« 
wirfung be« birecten Sonnenlichte«, inbem man ba«felbe auf 
SRahmen in« greie bringt, borten häufig mit frifchem reinem 
SBaffer begießt unb e« fo lange bafelbft beläßt, bi« e« oöllig 
weiß geworben ift. 2)ieje langwierige unb foftfpielige ©rocebnr 
— e« finb nämlich große ftaubfreic ißläße nötßig — abju* 
fürjen, h Q t ntan ficß fdjon oielfacß bemüht; bie neuere ©hemie 
bietet un« eine gülle ber fräftigften ^Bleichmittel, man hat 
biefelben auch f<h on tnit beftem ©rfolg praftifcfj angewenbet, 
aber nichtSbeftoweniger feßren bie meiften SBachSbleicßer ju 
ber alten SRethobe jurücf. 8lUe (ßemifchen SJiittel beeinfluffett, 
wenn fie nicht forgfältig burch wieberfjolte« Söafcßen entfernt 
werben, bie Qualität be« SBacßfe«, machen e« hart» fpröbe, 
brüchig unb namentlich ba« St)lor foll auch bas ©rennen unb 
bie Seucßtfraft beeinfluffen, fo baß bie fünftlidje unb rafcße 
©teidjung, fo feßr fie auch gewünjcßt werben muß, feine be= 
fonberen Erfolge aufzuweifen hat. 

Um ba« SBacß« oermittelft be« Sonnenlichte« bleichen 
ju fönnen, barf e« nicht in ©roten ober fonftigen Stücfen 
fein, fonbern es muß in einer bünnen Schichte, in einer Slrt 
feinen ©ertßeilung ber ©inwirfung beSfelbeit auSgefeßt werben, 
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unb nennt man biefe Verfeinerung Vänbern ober körnen beg 
3Ba<hfeg. 

3n biefem $uftanbe bringt man eg auf bie jurn Vleidjen 
beftimmten Stammen, bag finb §oljrat)men mit engmafdjigen 
Stegen ober grober Seinwanb begannt, meiere ihrerfeitg wieber 
auf im ©oben befeftigte ^oljpftöde gebraut ober auf ben 
9tafen niebergeftetlt werben. ®ag SEBadjS fetbft mufj auf ben 
Vleidjrahmen in mögtidfjft gleichmäßiger ©Richte auggebreitet 
unb mefyreremaie beg Etageg mittetft einer ©iefjfanne mit fein» 
löcheriger Stofe begoffen werben, ©o bleibt bag SEBadjg, je nad) 
bem SEBetter unb ber ©inwitfung ber ©onne, 10 big 20 Sage 
liegen, wirb hierauf gewenbet, abermals liegen gelaffen, neuer» 
lieh gewenbet unb bieg Verfahren fo lange fortgefeßt, big bie 
Vteicfjung ootlenbet. 

®ag »körnen« beg SEBadhfeS gefchieht in ber SBeife, baf? 
mau einen ober mehrere fe^r biinne Strahlen ftüffigen SEBachfeg 
in falteg SBaffer laufen läßt, weicheg fich in fortgefeßter 
häufiger Bewegung befinbet; bie Hörnchen h a & en bie gotm 
Meiner fwfller runber Läppchen unb laffen fid) recht leicht 
herfteüen, wenn man nur einige Uebung erft barin hat. ®ag 
Vänbern, bei welchem bag SBachg in ©eftalt oon gufammen» 
hängenben bieferen ober bunneren banbartigen Streifen gebracht 
wirb, gefchieht mit einer eigeng conftruirten Vorrichtung, ber 
fogenannten Vänbermafchine. ®iefe Vänbermafdjine befielt aug 
einem eifernen, innen emaillirten EJtoge, welcher 16—18 6m. 
hoch, oben 27 — 30 6m., unten aber nur 3 6m. breit unb 
35 — 40 6m. lang ift; ber untere Voben ift fiebartig burdj» 
löchert unb ober bemfelben befinbet fich noch ein engmafchigeg 
®ral)tfieb, um ein Verftopfen beg unteren ©iebeg htntanju» 
halten. ®er 3Erog fetbft ruht auf Vöcfen aug fiarfem 6ifen, 
welche über bie SEBalje gefteflt werben. ®iefe SBalje, inwenbig 
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f)ol)t, ift 35 — 40 6m. lang, f)at 20 — 25 6m. Xurdjmeffer 
unb liegt auf einer mit frifdiem Sßaffer gefüllten Äfufe auf; 
ißre Stdjfe ift mit einer fturbel tferfefjen unb brefjbar. 

Oeffnet man nun ben §a^n beS Äeffelä, in meldjem bas 
3Badj§ gejdjmoljen mürbe, fo gelangt baS flüffige SBadjs in 
ben untergeftellten 2rog, paffirt bas ®raf)tfieb, in meinem 

8rifl. 3. 





etmaige Unreinigfeiten jurüdget)alten roerbeit, unb gelangt 
burd) ben fiebartig burd)löcf)erten ©oben beS JrogeS auf bie 
unterftefjenbe SEBalje, meldje beftänbig gebrefjt mirb. gätlt bas 
SßadjS auf bie falte SBalje, fo plattet e4 fiel) ab, ber 2Badj§= 
ftra^l erftarrt unb eridfeint als ein fcßmaleä Öänbdjen, melier 
burd) fortmäfjretib jufließenbeS SBaffer fo meit abgefüljlt mirb, 
baß eä Weber an ber SBalje anflebt, nodj aucf) fid) burdj 93e= 
rüßrung mit anberen, ebenfalls aus bem Xroge gefomntenen 
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©änbern oereinigen fann. ®iefe biinnen Streifen nun bleichen 
ficß um fo beffer, je bünner fie finb, atfo je forgfättiger baä 
©änbern oorgenommen mürbe. Slucß beim ©änbern fann man 
bie Qualität beg Sßadßfeg beurtfjeifeu, ba nur reineg SBadßg 
ficß tei^t unb fcßön bänbert, feine ©efdßmeibigfeit beibeßält, 
mäßrenb oerfätfdßteg SEBacßg in fjotge ber raffen SIbfüßlung 
frümmetig unb bröcfetig mirb. 

®ag ©änbern beg SBacßfeg tagt ficß umgeben, wenn 
man bagfetbe mittetft einer eigenen ©orricßtung in feine Späne 
fcßneibet, metcße ßtet bie Stelle ber ©önber oertreten. 

Studß mittetft §anbarbeit taffen fid^ biefe Späne er= 
geugen, aber fie werben gu unregelmäßig unb ber Stnfroanb 
an $eit ift ein gu bebeutenber, in f^otge beffen aucß bie 9Rani= 
pulation gu tßeuer. SDtan bebient ficß baßer oortßeitßaft einer 
SBacßgßobetmafcßine. ®ag SBacßg muß ßiergu in ©töcfe oon 
40 gm. Sänge, 30 gm. Streite unb 25 gm. §öße gegoffen 
werben, welcße genau in ben haften ber Keinen SRafcßine paffen, 
dreißig fenfrecßt fteßenbe SRefferdßen burcßfcßneiben ben ©tocf 
feiner §öße nacß, wäßrenb ein 30 gm. breiteg SJteffer bag Sßadßg 
in beliebig biefe ©tätter fdßiteibet. ®ie ©orricßtung geftattet 
ein oottfommen gteicßmäßigeg Sdßneiben ber Söadßgfpäne, fie 
finb gteießmäßig bief unb wäßrenb bie ®idfe ber burdß ©änbern 
erjeugten Späne oon ber gfefdßicKidßfeit beg Strbeiterg abßängt, 
fommt teßtere bei ber §obetmafcßine gar nidßt meßr in ©etradßt. 

®ie ©teießung burdß bag Sonnenticßt fann man bureß 
gufaß oon 5 — 10% rectificirten Serpentinöteg befdßteunigen. 
gg ift eine ftßon tängft befannte Sßatfadße, baß bag 2er= 
pentinöt an ber Suft begierig ben Sauerftoff an fidß gießt 
unb burdß ©itbung oon Qgon bteießenbe gigenfdßaften in 
ßoßem gtrabe erlangt. Xao. Sdßmibt maeßt im »Saßrbudße 
für praftifeße ©ßarmacie« feine biegbegüglicßen ©erfueße be* 
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tannt. ©owotjt in ber SBärme, at3 in ber Stätte, int ©onnen» 
lichte, wie im ©chatten, bei Luftzutritt unb bei fiuftabfd)luß(?i 
»er mag ein geringer 3ufaß Don Serpenttnöt baS ©teilen bes 
SEBacßfeg ju befcßteunigen; bodß wirb ber ©roceß in ber SBärme, 
burcf) ©nwirtung beS ©onnenticßteä unb einen größeren Ser» 
pentinötjufaß befdjteunigt. Sa8 ©teilen gelang bei ben Ser» 
fudjen am beften, wenn man auf 8 Sfjeite gereinigten SBacßfes 
l'/ 2 — 2 Stjeite Serpentinöl natjm nnb Sßärme fo weit an» 
wenbete, baß ba§ Serpentinöl Derbampfte. Sie ©teidjung war 
fcfjon in 6 — 8 Sagen Dottenbet. Sie (Erwärmung barf ttidf)t 
ju weit geßen, ba ficf) ba3 2Bad)8 fonft braun färbt. Sftad) 
jebegtnaligem Umfdjmetjen fcfjeibet fidj eine putoerförmige feine 
fctjroarge ©ubftanj aus, welche ba£ 2ßad)3 Derunreinigen unb 
feine SEBeiße beeinträchtigen würbe. Um biefen ©aß ju entfernen, 
muß man baä Sßadjä nad) bem ©djmetjen burdß ein feines 
Seinenjeug coliren. 3t'ao. ©djmibt fcfjmotj bann 8 Sßeite 
2Bactj3 unb 1 SEjeit Serpentinöt jufammen, erwärmte fo lange, 
bi8 ein Sßeil beä Serpentinöleä Derbampfte, goß ba£ Sßadjs 
in eine Safe! au8 unb überließ eä, unter 9Iu8fcf)tuß birecten 
©onnentidjte3, fid) felbft. SRadj brei SBodjen geigte fid) eine 
nur feßr unbebeutenbe Seränberung; er fctjmolj baö SBadjs 
nocfjmats um unb fdjon nadj 14 Sagen war ein merfticßes 
©teidjen bemerfbar; im birecten ©onnenlidjte geigte fidj f)in» 
gegen fdjon nad) adjt Sagen eine merfticße Seränberung unb 
umgefdjmotjen war baSfetbe in brei SBodßen ootlftänbig ge» 
bteicßt. ©ei 1 '/ 2 Sßeit Serpentinöt ging bas ©teidjen tafdier 
Don ftatten, ebenfo, wenn man wäßrenb beS ©cfjinet^ens ba8 
Derbampfenbe Serpentinöt erfeßte. 

©ringt man, bef)uf£ praftijdjer Surdßfütjrung, ba8 mit 
Serpentinöt oerfeßte 2Bad)3 mittetft ber ^obetmafcßiue in 
feine ©päne unb feßt eä in ber iibtidjcn SBeife ber (Sinwirfung 
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beä Sonnenlichtes auS, fo ootf§iet)t fich bie Söleic^itng in ber 
;pätfte ber $eit, toie fortft. S3ene|t man aber ftatt mit ge= 
wohnlichem Sßaffer baS SßadjS mit einer SOJifc^urtg oon Ter* 
pentinöt nnb SSJaffer, fo finb bie Stefuttate wahrhaft erftaun* 
tidfje. $ur Bereitung beS ©emifdjeö werben 100 2h- üöaffer 
mit 2 Sh- rectificirtem Terpentinöl burch acht Tage tägtidtj 
mehreremate mit einanber gefdhüttelt unb nad) Slbtauf biefer 
3eit baS Sßaffer abgejogett; baS Sßaffer riecf)t ftarf nacf) 
Terpentinöl, baS oerbteibenbe Terpentinöl fann ju wieber* 
hottenmalen mit frifchem SBaffer behanbett unb baS fehtenbe 
burch anbereS erfefct werben. @S ift unbebingt nöttjig, nur 
befteS, rectificirteS Terpentinöl ju »erwenben, ba fidj biefe§ 
binnen fürjefter 3eit unb ohne jeben übten ©erud) ju hinter* 
taffen öerflüd)tigt, ein Umftanb, ber Woht ju berücffid^tigert 
ift, ba ja ba§ 2Bad)» Terpentinöl nicht enthalten barf. 

Tie fünfttiche Gleichung gefdjieht meiftens mittetft ©hl° r 
ober einiger anberer bteidjenber Slgentien unb jwar in ber 
SEBeife, bafj man baS 2Sad)S, wie oorerwähnt, !örnt, bänbert 
ober in Späne bringt unb in bie Sleidhftüffigfeit eintegt, 
ober inbem man baS 2Sad)S mit ben bteichenben Mitteln 
unter Sßärmeanwenbung (meiftenS Tampf), alfo ftüffig, ju* 
fammenbringt. 

Söei erfterem Verfahren bereitet man eine 93teid)tauge 
auS 2 Tt). ©htorfatf unb 15 Tf). SBaffer, fittirt biefetbe 
ab unb bringt fie in einem fjötjernen Bottiche mit bem Sßadjfe 
jufammen. SWan rechnet auf 20 Äitogr. 3Bad)S 2 l / 2 Äitogr. 
SBleidjtauge, fäuert bie Sauge mit Schwefetfäure fchwadj an, 
fo ba§ bie Shtorentwicfelung raf<h öor fich geht, rührt häufig 
um unb übertäfjt baS ©anje, mit einem Tedel oerfdjloffen, 
ber 9tut)e. ÜJtad) 24 Stunben lägt man bie 93teict)ftüffigfeit 
ab, bringt baS 3Bad)S in einen Seinwanbfad unb Wäfdjt eS 
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in fliefcenbem SBaffer fo lange aus, bis jebe Spur oon (Sfjlor 
oerfdjwunben ift. Stunmehr fcfjtniljt man es nochmals um, 
bringt es wieber in bie feine SSertfjeilung, bleicht aufs 9teue 
unb wäfcht roieber fehr gut aus. 

®aS ©leiden mit fcfjwefeliger Säure gefc^iefjt in gleicher 
SBeife, inbem man frifcf) in SBaffer geleitete fcfjwefelige Säure 
in einem SBottidje mit bem SBachfe in 23erühruitg bringt, 
umrüf)rt, ber SRu^e überläfct unb enblicf) auSwäfcht. 

©neS ber fräftigften unb toirtfamften, babei aber ooll* 
fommen unfchäblicfjen SSleidjmittel ift bas SBafferftoffiuperojcpb. 

SEBafferftofffuperojcpb bleibt entfettete fcfjroarje £aare, 
gebern u. bgl. in wenigen SJtinuten unb fann auch öortfjeil» 
baft jum 931eicf)cn beS SBacfjfeS angeroenbet werben. Öef)anbelt 
mau baS SBa<f)S ungefähr eine halbe Stunbe in bem oon 
SBaffer aufgenommenen Superojpb, bringt baSfelbe bann auf 
bie Sleichraljmen unb begiefct eS häufig mit SBafferftofffuper* 
ojpb unter Sinwirfung beS Sonnenlichtes, fo erfcheint baSfelbe 
fchon in wenigen Sagen oötlig gebleicht, ohne baff man 
foftfpieligeS SBafchen nötbig h at - 

S3ei bem jweiten S31eidjoerfahren wirb baS SBachS ge* 
ichnioljen, mit fochenbem SBaffer jufammengebracht, Welchem 
turj oorher etwas Shlornatrium (Äochfalj) ober Shforbitter» 
erbe (auf 1 Siter SBaffer 20 ©ramm Salj) jugefefct worben 
unb baS ©anje unter gufafj non Schwefelfäure fo lange um* 
gerührt, bis bie S3lei<hflüffigfeit halb erfaltet, aller ßfjlor* 
geruch gefchwunben unb baS SBachS oollfommen entfärbt 
erfcheint. Sollte es noch nicht oollfommen weih gebleicht er* 
fdjeinen, fo wieberfjolt man bie Operation noch einmal. Stach 
bem S3leichen wirb baS SBachS, um auch bie lebten Spuren 
oon ©ht° r S u befeitigen, nochmals fünf üJtinuten lang mit 
SBaffer gefodht, abgenommen, getrocfnet, gefchmofjen unb in 
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beliebige gönnen gegoffen. ®urch biefeS Verfahren wirb ba§ 
28a<h3 nicht nur fchön weife gebleicht, fonbent eS oerliert 
babei auch nichts oon ben natürlichen eigenfehaften, welche 
baS weifee SBachS auSgeichnen unb erfcfjeint bafeer in allen 
jeinen (Sigenfcfeajten bem burdj SinWirfung non Sicfet unb Suft 
gebleidjten ganj gleich- 

9ta<h einem anberen Sleicfjoerfahren oerfäljrt man wie 
folgt: äJtan bringt baS jerftücfte SßadjS in einen ©chmel}= 
fefjet, fügt ju je 25 Äilogr. SBacfjS bie jehnfadje SWenge 
fcf|toefelfäurehaltigeS Sßaffer feinju unb leitet nun ®ampf in 
ben bopfeelwanbigen Reffet. Sft alles SacfeS feinreicfeenb flüffig 
geworben, fo fefct man eine filtrirte Sfjlorfalflöfung fo lange 
feinju, bis eine herausgenommene ißrobe erftarrt boWommen 
gebleicht erfdjeint. ®aS fidf auf ber Oberfläche anfammetnbe 
gebleichte SBacfeS wirb abgenommen, abermals in fdjwefet» 
faureS SBaffer gebracht, umgefchmoljen, abgefcf)öpft unb in 
reinem SEBaffer fo lange auSgewafdhen, bis alles ei)lor ent= 
fernt ift. ®ann bänbert ober förnt man baS SBacfjS unb fejjt 
eS, befeufS ßrjietung OöHiger SBeifee, auf S3leid|rahmen ber 
©onne aus. 

Studj mittelft ber Saoelle'fchen Sauge läfet fich baS 
2öad)3 bleichen unb jwar in ber SBeife, bafe man baS flüfftge 
2öad)S mit ber ^eifeen Sauge fo lange behanbelt, bis es ent= 
färbt ift unb hierauf forgfättig mit fliefeenbem SBaffer auS= 
rnäfefet. es mufe bann mehreremale mit fochenbem SGBaffer 
behanbelt, hierauf gebänbert ober geförnt unb fchliefelidj auf 
bie 83teid)e gebracht werben. ®ie gaoelle’fche Sauge ift 
überall fäuflidj ju haben unb wirb bereitet, wenn man 
eine filtrirte Söfung oon 1 SUjeil eh^rfalf in 12 £{]• 
SEBaffer mit einer Sluflöfung oon 1 21). fohlenfaurem Äali 
(ißotafche) in 4 Zfy. SBaffer oerfefet; bie nach bem Slbfefcen 
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refultirenbe fflüffigfeit wirb oon bem SRieberfcfjlage abgegoffen, 
filtrirt unb fann bann gebraust werben. Stuf je 25 SHlogr. 
ju bleic^enben SBtufjfe« werben 250 Äilogr. 3aoelle’fcf)e 
Sauge genommen. 

SBon SBleichtnetfjoben mit anberen cf)emif<hen ^Bleichmitteln 
ftnb noch fofgenbe befannt geworben: 

3n einem entfpredjenb großen ©efäfje fchmiljt man 
5 Silogr. gelbeg SEBachg, fe|t 600 ©ramm falpeterfaureg Patron 
(Salpeter) unb bann 300 ©ramm »erbünnte ©cfjwefelfäure 
(1 2f). concentrirte englifche ©djwefelfäure unb 8 Zfy. SSaffer) 
tropfemoeife unter beftänbigem Umrühren hinju. ©obalb alle 
©chwefelfaure jugefe|t ift, läfjt man auf ungefähr 30—34° ß. 
erfalten, füllt fodjettbeg toeicheg SEBaffer auf unb überläßt 
nunmehr bag ©anje ber 9tuf)e. ®ie fich an ber Oberfläche 
fammelnbe Sßa<f)gfchichte wirb abgenommen unb wieberholt in 
fo<henbem SEBaffer auggewafchen. 

®ag ^Bleichen mit unterchlorigfaurer Xfjonerbe nimmt 
man oor, inbem man bag wieberholt auggefocf)te unb ge= 
banberte SEBachg in ein SBab oon unterchlorigfaurer $h°nerbe 
bringt, eg nach 24ftünbigem SSerweilen hemugnimmt, auf 
einem Sleichrahmen augbreitet unb nunmehr ber ©inwirlung 
beg ©onnenlichteg augfejjt. Sßährenb biefer ßinwirfung muh 
eg häufig mit SEBaffer begoffen werben unb wieberholt man 
bag ©nweidjen in bie SBleidjflüffigfeit fo lange, big ein 
ooHfommen weifceg ißrobuct erhielt ift. gur ^»erfteUung ber 
Sletchflüffigfeit wirb eine gefättigte ßh^rfu^öfung mit einer 
Söfung Oon 1 Sf)- fchwefelfaurer Jh oner ^ e in 2 Jfj- SBaffer 
oerfefct, .bie in Söfung befinbliche unterchlorigfaure S^honerbe 
oon bem niebergefchlagenen ©ppg burd) ®ecantiren getrennt 
unb oerwenbet. 

Stbtta. Eag 2Bad)8. 4 


Digitized by 


Google 



50 Reinigung unb SBIeidfjen beä SBadjfeS. 

Tag boppeltcljromfaure Sali E)at ftcf) ebenfalls alg fräftigeS 
Söleid^mittel erroiefen. Tag SBadjg wirb in einem entfpredfjen» 
ben ©efäfje mittelft Tampf gefchmol^en unb alg bleic^enbeS 
SRittel ein ©emifdh oon boppeltchromfaurem (rotljem) Salt 
unb Schwefelfäure angewenbet. Tie SRifdjung wirb eine 
Stunbe lang int Sodjen erhalten, bag gebleichte 2öacf|g fefct 
fi<h auf bie Oberfläche ber glüffigfeit, tann bann abgenommen, 
wieberf)oft gewafdjen ttnb bei nieberer Temperatur augge» 
fdjmotjen werben. Stuf 100 Sitogr. SEBadjg gebraucht man 
12 — 15 Silogr. boppeitchromfaureg Sali unb 48 Sitogr. 
Schwefelfäure. Sßenn bag SEBadjg grüne Schichte auf ber 
bunflen glüffigfeit fchwimmt, ift ber Sßrocef? beenbet. Tag 
abgenommene erfaltete Sßadjä wirb mit oerbünnter Schwefel* 
fäure fo lange erwärmt, big bag ©hromojhb gelöft ift unb 
bag 3Bad)§ oötlig weih erfcheint. 

@g muh nochmals erwähnt werben, bah «Heg mit 
chemifchen SRittetn gebleichte äSadjS fehr forgfättig unb rein aug* 
gewafchen werben muh, fo bah in bemfelben auch uicht bie ge» 
ringften Spuren ber angewenbeten ^Bleichmittel nadfjjuroeifett 
fiitb; biefe würben fdjäblich auf alle ober hoch bie meiften 
SEBadjgerjeugniffe einwirten. 

9ia<h bem Steifen bringt man bag S33ad^S in trocfene 
Stäume, in Welchen e§, auf Raufen gefchüttet, etwa 8 — 14 Tage 
liegen bleibt, unb fdjmiljt eg bann oorfichtig jufammen, bamit- 
eg fich nicht färbt. Tag ftüffige SßadjS wirb bann in blecherne 
fcheibenförmige ©efäfje gegoffen, in welchen eg erftarrt unb 
bie befannten, einige SRiüimeter bieten runben Scheiben bilbet. 
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Da« Farben bw 

gärbeti bea SßacßfeS fann auf gweierlei Ärt ge* 
fdie^en, inbem man entweber baS SBadjS feiner gangen SWaffe 
itadj färbt, alfo bie garbe bem fdjmelgenben SBadjfe beimifc^t, 
fo baß baS gu fertigenbe Object gleichmäßig eine garbe jeigt, 
ober aber man übergießt baSfelbe, aus weißem SSadjfe ge* 
fertigt, nur mit einer farbigen SBadjSfdjicfjte, inbem man ben 
©egenftanb in gefärbtes fdjmelgenbeS SBadjS taucht; in biefem 
Falle ift ber Äem weiß unb über bemfetben ein farbiger 
Uebergug. 

2BaS bie SluSWaßl ber garbeit anbelangt, fo follen 
principiell alle giftigen 5 ar ben »ermieben werben, ba bie* 
jelben, mit ber beißen gtarnme einer fterge in öerüßrung 
fommenb, fi<fj gerfeßen nnb auch auf anbere ©egenftänbe, 
g. SB. Äinberfpielwaaren u. bgl. angewenbet, gum minbeften 
nicht ber ©efunbßeit förberlich finb. ©o liefern g. SB. mit 
Zinnober gefärbte SßadjSfergen beim Sßerbrennen Ouecffilber* 
bäntpfe, mit SBteiweiß gefärbte SBleibämpfe, ja eS werben oon 
eiitgelnen ©eiten fogar ©rünfpan, arfenifhältige färben ge* 
braucht, welche Kämpfe ooit arfeniger ©äure entwideln. freilich 
ift eS fchwer, anbere geeignete ffarben gu gebraudhen, ba gerabe 
bie giftigen färben bas meifte gener unb bie prädßtigften 
$öne hoben, aber fie müffen im Fntereffe bet ©efunbßeit ber 
Sonfumenten oermieben werben. Unter bie nicht fröhlichen 
Färbemittel finb gu gählen: Surcumae, ©afran, ©elbholg, 
Ouercitron für ©elb; SKlfannawurgel, Ätapp, ®radjenblut 
für SRoth; 3nbigo=ßarmin für SBlau; Fnbigo*©armin unb Sur* 
cumae für ©rün; Sllfannawurgel unb 3nbigo*Sarmin für ®io* 

4 * 
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lett, uttb noch mehrere anbere. Unbebingt gefunbf)eitgfchäbticE> 
finb: ginnober, 9ftennige, ßfjromrotf), ß^romgetb, Sönig§= 
gelb, ginfgetb, ©chweinfurtergrün, ßfjromgrun, fowie über= 
tjaupt im StUgemeinen alte Ouecffitber», Tupfer«, 99let= uttb 
Strfewgarben. 

®ie oorftetjenb angeführten unfchäbtidjen garben bürften 
inbeffen in ben meiften gälten genügen, um alte Nuancen 
burct) entfpredjenbe 2Wifcf)ung herjuftetten. ©o fann man burdj 
gufafc non SKEannawurjel ju ßurcumae alte garbenabftufungen 
non ^eltgetb bi§ jum bunfetften Orange barftetten. @in gufa£ 
non gnbigo=ßarmin ju ßurcumae ruft eine lebhafte grüne 
gärbung heröor, »eiche burch mehr ober weniger Sorherrfdfien 
be§ einen ober be§ anberen gärbemittetä beliebig gelblich ober 
bläulich nuancirt werben fann. 

(Selbe gärbung: 3Kan fod^t im SBafferbabe 2 fi'itogr. 
weites 2Bad)3 mit 150 ©ramm putoerifirter ßurcumaewurjet 
eine f)albe ©tunbe lang unb cotirt burdh ßeinwanb. Ober: 
2 Äitogr. weites äßadjä mit 100 ©r. Safran. Ober: 
2 Äitogr. weijjeS SBactjä mit 180 ©r. Ouercitron. 

9tottje gärbung: 3JJan »erfährt in gleicher ÜSeife mit 
2 Äitogr. weitem ä8acf)3 mit 200 ©r. Sttfannawurjet. Ober: 
2 Sitogr. weifjem 2Ba<fj3 mit 200 ©r. ©afftor. Ober: 2 Äitogr. 
weifjem 333ach§ mit 130 ©r. putoerifirtem ®ract)enbtut. 

Staue gärbung: Verfahren wie oben; 3 Mögt, 
weijjeä Söacfjä mit 180 ©r. gnbigo=Sarmin. 

©rüne gärbung: ©anj wie oben; 3 Ä'itogr. weites 
2Bach3 mit 90 ©r. gnbigo=(5armin unb 120 ©r. Surcumae= 
wurjet. 

* 

Siotette gärbung: 2 Sitogr. weifjeä SBacfjS mit 
70 ©r. ©afftor unb 35 ©r. gnbigo=ßarmin. 
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SBraune Färbung: 2Ran fdpniljt 3 Äilogr. weijje# 
(audj gelbe#) SEBadj# unb trägt in ba#fe(be eine Söfung non 
50 ®r. Safjlerbramt, 25 ®r. ißotafdje in 150 ©r. SBaffer 
ein ; ba# Sieben ntufj nacfy beut $injufügen be# Färbemittel# 
fo lange fortgefefct »erben, bi# alle# SBaffer wieber oer* 
bampft ift. 

S>dE|»arge Färbung: 6# werben 3 SJilogr. gelbe# SBad)# 
geftfjmoljen unb fobann unter beftänbigem Umrüfiren 120 ©r. 
feinfter Sampenrufj gugefefct. 

SBenn e# fid^ um ganj billige gefärbte 2Badj#erjeugniffe 
fianbelt, fönnen audj ©rbfarben unb jwar Oder, Satinober, 
Untbraun, @n gelrott), Sftebenfdfjwarj, Terra di Siena, grüne 
@rbe u. f. w. »erwenbet werben; man madjt ba# SBadj# 
flüffig, fefct bie trodenen, feinft puloerifirten F ar ^ tn unter 
beftänbigem Umrüfyren ju, nimmt ba# ©efäfj oom Feuer unb 
rüfprt fo lange, bi# bie SWaffe ju erftarren beginnt. 

©anj oortrefflid) eignen fidj jum Farben be# 2Badf)fe# 
bie Anilinfarben, welche aufferorbentlid) fdjöne F ar &eutöne 
liefern. So lange man fotdje nur fpiritu#* ober wafferlö#lid} 
fannte, war ilfre Anwenbung etwa# compticirt, ba man fte 
in einer biefer Flüffigfeiten auflöfen, bem fdjmeljenben SBadjfe 
jufefcen unb ba# ©anje fo lange rühren unb flüffig laffen 
muffte, bi# alle# SBaffer ober Spiritu# oerbampft war. 2Kan fjat 
je£t in Fett lö#lid[je Anilinfarben, oon welken ein minimale# 
üuantum oom fdfpneljenben SBadjfe beigefügt, genügt, um 
bie fcjönften unb feurigften F fl rbentöne ju erjieten. 
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Die Fabrikation bcr töadjskerjeit. 

®ie §erftellung üon Äerjen aller Slrt au« SBacIjS fanit 
auf öier Derfdjiebene Sitten Dorgenotmnen werben : 

1. ®urcfj baS »3ietfen«, auch »Junten«, 

2. burd) baS »Sin tragen«, 

3. burcl) baS »Slngiefeeit« unb 

4. burcl) baS »Sieben in formen«. 

®ie ältefte Slrt ift baS 3iehen ut1 b triiEjrt fjieroon aud) 
ber in Dielen ©egenben gebräuchliche Sltanxe »SöachSjieher« 
für ben SBacfjSWaarenerjeuger t)er. fjür alle Sitten Äerjeit 
füllte jeberjeit nur baS reinfte 33ienenwacf)3 genommen werben, 
ba biefeS fidE) am leidEfteften Derarbeiten lägt, bie gabrifate 
baS fcjjönfte SluSfefjen erhalten unb auch am fcfjönften unb 
EjeUften, offne Verbreitung eines unangenehmen ©erucfieS, 
brennen. Epäufig finb inbeffen Vücfficfjten mafjgebenb, welche 
bie Slnwenbung reinen VienenwaclffeS nidht geftatten unb ben 
gabrifanten jwingen, ju Surrogaten, namentlich aber ju bem 
Derhältnifjmäfjig billigen äWineralwaclfS, bem ßerefin, ju greifen. 
Sluch Xatg wirb ^öuftg mit jur ©rgeugung oerwenbet. ®ie 
Uebelftänbe, Welche biefe minberwerthigen SDiateriatien mit 
fich bringen, finb: niebriger Sdhmeljpunft unb in golge beffen 
leichtes Slbrinnen, unb fchtedffteS Vrennen neben üblem ©eruch, 
©igenfdffaften, welche für ben ßonf umenten gerabe nicht an» 
genehm finb. 

®er eigentlichen §erftellungSmeife ber tterjen muh bie 
Vräparation beS ®odfteS oorangehen. ®er ®ocf|t ift für baS 
Vrennen jebweber S’erje, aus welchem SKaterial immer fie 
gefertigt fein mag, Don aufferorbentlicffer 2öidf)tigfeit unb h<*t 
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ftd} ba« Slugennterf jcbeö gabrifanten in erfter Sinie auf beu 
®o<f)t gu concentriren. 3e nach ber Slrf ber Äergen finb auch 
bie 2)ocf)te au« oerfdjiebenem aRaterial gefertigt; furge unb 
leierte Äergen bebürfen eine« fchwäcfjeren $o<hte« — ebenjo 
aucf) Sergen, welche burdfj ©iejjen in gormen fjergefteüt werben, 
wätjtenb jene ©orten, weldje bürd) Slngiefjen nnb Anträgen 
oerfertigt werben, ®odjte au« miberftanb«fähigerem SJiateriate 
bebürfen, weit biefe bie gange Schwere ber Serge, fo lange 
ftcfj foldfje in ber gabrifation befinbet, ju tragen ^aben. 
3u jenen Sergen, metdje gegoffen werben, ferner für 3öac^i«= 
ftöcfe unb leichtere gezogene Sergen oerwenbet man au«* 
fdjliefjtidj Saumwoügarnbodjte, für atte anberen hingegen 
gladfj« s unb fpanfgarnbodjte. ®ie Xoc^te au« aßen brei 
aRateriatien müffen fef»r forgfättig fjergefteüt werben, bie 
einzelnen gäben müffen abfotut gleichmäßig ftarf unb ofjtie 
Snoten fein, unb leicht unb ofjne SRücfftäitbe oerbrennen, um 
ba« täftige unb unangenehme fßußen mit ber Epanb ober ber 
Sidfjtpuhfdjeere gu oermeiben. ®iefe« SBerbrennen wirb nun 
aüerbing« au<fj baburdj geförbert, bafj man bie fertigen, ge* 
breiten ober geflochtenen ®odfjte mit gemiffen Subftangen 
imprägnirt, aber nidjt«befto weniger mufj ba« ©am fcfjon oon 
fpau« ein folthe« fein, weldje« auch ohne biefe gmprägnirung 
fidh gleichmäßig unb ohne ju fohlen öergefjren würbe. $u ben 
SWittetn, mit wetten bie ®od(jte behanbett werben, gehören 
bie fßho«Phorfaure, ba« ©tjtorfatium, ber ©atpeter nnb ba« 
Sfjlorammonium unb gWar oerwenbet man entweber nur 
eine« ober mehrere berfetben jufammen in Söfung. 2lu<h bürfen 
bie ®odjte Weber gu ftarf noch gu fihwadh fein unb müffen 
in einem gemiffen SBerfjättniffe gu bem Umfange ber Serge 
ftefjen, ba fie in bem einen ober bem anberen gatte gu oiet 
ober gu wenig Sßadfj« confumiren unb in golge beffett gu 
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rafcfi ober gu langfatn ober mit nidjt gettügenb fjeHer flamme 
brennen, auch rauben unb rieten mürben. ®ie Stolle, roelcfje 
bem ®odjte bei ber Verbrennung überhaupt gufätlt, ift eine 
aufierorbentlich einfache unb roofyi überall befannt; menn icfj 
fie fjier trofcbem ermähne, fo gefcfjie^t e§ nur, um bamit ja 
bemeifen, baf? biefe Stolle eine aufierorbentlicf) mistige ift. 
ift uns Sillen befannt, bafj man fjette, fo leidet unb fdjnett 
fie brennen, menn fie einmal einen gemiffen SBärmegrab er= 
reicht haben, mit einem 3ünbl)öljcE)en allein nicht angugünben 
oermag; ftecfen mir aber in baS gett eine oegetabilifche fjafer, 
meldfie fällig ift, gett aufgufaugen, alfo porö§ ift, fo föitnen 
mir erft biefe gafer anjünben unb bie beim Vrennen biefer 
gafer fiel) entmidfelnbe fffafer genügt, um bie in nächfter Stälje 
liegenben fjettt^eilc^en nach unb nach gu ermärmen unb auf 
bie VerbrennungStemheratur gu bringen, ©ang ben gleiten 
Vorgang beobachten mir bei jeber fterge! §iet ift ber ®odfjt 
bie oegetabilifdje gafer, melcfie mir angünben — bie ber 
brennenben gafer gunadhftliegenben getttheilchen ereilen fidj, 
merben flüffig, bringen in bie $afer unb merben auf biefe 
Sßeife ber flamme gugeführt unb narren biefelbe. 3ft nun 
biefe in ber Äerge befinblic^e fjafer fefjr bief, bie ®idfe ber 
gettfchidjte hingegen eine geringe, fo mirb ficfi oiel SBärme 
entmidfetn, oiel fjett aufgefaugt merben unb bie Äerge oergehrt 
fid) bemgemäfj fehr rafcfi; ift hingegen bie gafer fehr fchmadh, 
oieüeicht nur au§ einigen Ofäben beftehenb, bie gettfdjicht hin* 
gegen fehr bief, fo mirb bie SEBärme faum hinreichen, bie gu 
aHernädhft liegenben fffetttheildjen fo meit gn erhifcen, baf? fie 
flüffig unb aufgefaugt merben unb gur Stährung ber flamme 
bienen fönnen. ®ie golge ift ein fehr fdjlechteS Vrennen mit 
fdjmacher flamme, — bie praftifc^e Slnmenbung biefeS Um* 
ftanbeS fef)en mir bei ben Stadjtlicfitern, meldje furg unb bief, 
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mit einem feßr bünnen $odjte oerfeßen finb. ®ie 2)ide beb 
®ochteb richtet ficb aud) bamacb, ob man $er$en aub reinem 
SBad^fe ober folcbe mit £alg oerfejjt erjeugen miß; 2alg be= 
barf eineb bideren ®oc^teb alb SBadjb unb bat man auf biefe 
ßigenfdjaft 9tüdficf)t ju nehmen. ®ie Mochte finb entmeber 
gebrebt — eb bangen alfo bie einzelnen gäben nur tofe ju* 

3ig. 4. 


CSebretptr 3)otf)t. 

fammen — ober fie finb jopfartig geflößten, in welch legerem 
galle bie einjelnen gäben biester aneinanber fdjtiefeen unb 
gewiffermaßen knöpfe ober Änoten bilben. ®ie Änoten nun 


3>fl- 5. 



©effodbtener Sodjt. 


binbem bab rafcf)e unb birecte Äuffaugen beb ftiiffigen Sßacbfeb, 
auch häufeln ficb bie einzelnen gäben, wenn bureb bie 93er= 
foblung ber gufatnmenbang gelodert wirb, beeinflußen bie 
Seuchtfraft unb beförbern bie SRußbilbung, welche abfotut 
oermieben werben muß. dagegen finb bie einfach gebrebten 
$>ocbte ber Kapillarität in feiner SBeife fjinberlid^ unb auef) 
ein träufeln beb 2)ocbteb fann nicht oorfommen. 

gn beit meiften gätten fertigt ficb bet SBacbbferjenfabrifant 
feine ®o<f)te, welche er oerwenbet, felbft unb beginnt man 
biefe Arbeit bamit, baß man bab ju oerwenbenbe ©am, feien 
eb nun baumwollene, §anf= ober gla^bfäben, auf Knäuel 
Winbet unb bafiir forgt, baß bie einzelnen gäben nicht unter* 
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einanber gerätsen. 3e nach ber ®icfe beg ju fertigenben 
®ocfjteg werben nunmehr bie beftimmte Stngatjf Snäuet, nänt* 
lidj fo niete, alg ber ®odjt gäben ermatten foll, auf eiferne 
feftfteljenbe ©pinbetn aufgeftedt unb bie ©iben alter gäben 
über eine auf einem Sifcfje befeftigte fjötjerne Nolle, welche 
überbieg noch mit einem feftfteljenben ©epufe oerfeljen ift, 
um bag Stbgteiten ber gäben ju oertjiitbern, geleitet. 

$)er Arbeiter nimmt nunmehr bie (Snben alter gäben 
in beibe §änbe unb beginnt fie non ben ©pulen abjujiefjen 
unb gleichseitig ju brehen, fo bafj fie bie gettriinfdjte gorm 
anne^men. ©ewöhnlicfj fdpteibet man bie ®ochte gleich &ei 
ber ©jeugung in bie entfpre<f)enben Sängen; bie ^Dodljte für 
2öacf)gbra[)t — Sßadhäftöde — hingegen werben auf ©pulen 
aufgerollt unb biefe ©pulen bann gleich J um 3^ en öer= 
wenbet. — ©n gteidheg Vorgehen beobachtet man bei ben 
Mochten, welche für Nachtlichter beftimmt finb. 

®ag glechten ber Mochte gefehlt in ber SEÖeife, bafj 
man bie entfprechenbe Slnjahl, meift 3 ober 4 ftärfere gäben 
ober fchwadje, fchön gebrehte Mochte nimmt unb biefetben auf 
bie befannte 2lrt in 3°Pff orm flehtet unb bann in bie er* 
forberlichen Sängen fchneibet. §at man eine Slnjahl ®ochte 
beifammen, fo werben biefelben, nachbem fie oorher noch fdjarf 
auggetroefnet würben, in ber fdjon früher erwähnten SBeife im* 
prägnirt, inbem man fie in nadjftehenbe Söf ungen eintaucht: 

a) <£g werben in 12 Silogr. beftiHirtem ober Brunnen* 
waffer 70 ®r. ißfwäphorfäure gelöft unb bie ®odjte 10 SRi* 
nuten lang barin beiaffen, bann herauggenommen, abtropfen 
gelaffen unb getrodnet. 

b) gn 5 ®ilogr. beftiHirtem ober Srunnenwaffer löft man 
70 ©r. ©hlorlalium unb 90 ®r. ©alpeter unb oerfährt bamit 
wie oben. 


V 


Digitized by 


Google 



2>te §<rftcHung ber gezogenen (ferjtn. 59 

c) ÜJtan (oft in 6 Mogr. beftidirtem ober (Brunnen* 
toaffer 75 ©r. Salpeter, 100 ©r. ©fjlorammonium, foc^t bie 
Söfung unb taucht bie ®ocfjte 15 SDKnuten ein, worauf fte 
(jerauägenommen, abtropfen gelaffen unb getrocfnet werben, 
©inb bie ®ocf)te in biefer SEBeife wieber getrocfnet, fo fontnten fte 
in einen Äaften aus ©ifenblecf), welker mittetft ©pirituSlampen 
ober audj burd) §olg* ober Äofjlenfeuer gezeigt wirb, werben 
barin aufge^ängt unb bei einer Temperatur oon 40 —45° 6. 
fcfjarf auSgetrocfnet, bamit fie bie nunmehr nötige EEränfung mit 
SBadjs unb Unfdjlitt letzter auffaugen unb »odftänbig bamit 
getränft werben. ®ie ®od)te werben an ben Schlingen etngeln 
ungefaßt, in ein fdjmetgenbeS ©emenge »on l'/ 2 £f)ei( ge* 
reinigtem EEalg unb 3 3 / 4 feilen 3EBad|3 eingetaud£)t, f)erau3= 
genommen unb burd) ein gelodjteä 33led) gezogen, um bas 
überfliiffig anf(ängenbe Sßad)*? abguftreifen. Sludf) fann man 
einen mit gelobtem ©ifenbled) »erfeljenen (Rahmen Der* 
wenben, in welken bie ®od)te eingegogen, oben mit Quer* 
folgern an ben Sdjlingen befeftigt unb bann eingetaudjt 
werben; nad) bem @intaud)en gieljt man bie $ocfjte einfach 
burd) unb fie erfdjeinen »on adern äberftüffigen SEBadfjfe befreit, 
«uf biefe SEBeife ift e3 möglich, eine größere Slngalil Mochte 
auf einmal gu tränfen unb bei (Borhanbenfein einer ge* 
niigenben Slngafjl fold^er Stammen bie Slrbeit fefjr gu förbern. 

2)a3 EEränfen ber aufgerodten ®od^te gefdfjieht in gleicher 
SEBeife, nur läßt man benfelben, fo wie er baä SBadjä »er* 
läfjt, burd) ein mit einem Sodfje »erfeljeneä (Blecb taufen, um 
bas SßadjS abguftreifen unb wicfelt bann fofort wieber auf. 

2)ie $erftellung ber gegogenen ftergen. 

®iefe 3lrt ift, wie icf) fdjon ©ingangS biefeä SlbfcfjnitteS 
erwähnt habe, bie ältefte $Dletf)obe unb t)atte namentlich 3 U 
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jener ,Qeit, aß nod) 
Stearin unb Paraffin aß 
SRaterial für Kerzen un= 
befannt war, eine niet 
größere Shßbreiturig aß 
je|t, aber fie bot audj 
»iet ntefir Scljwierigfeiten 
aß je|t, ba man bamaß 
noch mit ®ödfjten arbeiten 
mufjte, weldje, mit ber 
§anb gefponnen, niete Un= 
regelmäfjigfeiten aufwie= 
fen. ®a§ 3ief)en ber 
SBactßftöcfe — e£ werben 
meift nnr biefe gezogen 
— gefd^iefjt mittetft 
einer eigenen 33orrict)tung, 
beren ßonftruction fdfjon 
fetjr alt ift unb welche 
in gig. 6 abgebitbet er= 
fdfjeint. 

®iefetbe beftetjt au§ 
jwei trommeln, welche 
ficf) nermittetft einer Slcfjfe 
auf einem fotiben eifernen 
©eftette bewegen unb beren 
jebe burcf) eine Kurbel in 
Bewegung gefegt wirb, 
gwifcljen ben trommeln 
unb gleid^weit non jeber 
entfernt ift ber SBerfftuf)! 
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angebracht, welcher ficEj in feiner Jorm einem ®ifche an* 
pafjt. Stuf biefem SBSerfftuhf hefinbet fich eine 3Banne au$ 
nerjinntem Tupfer ober emaiüirtem ©fenbiech mit einer 
Vertiefung, in welcher baS SEBac^S fchmeijenb erhalten wirb. 
Sn ber SKitte biefer Vertiefung ift ein £)ef)r angebracht, burd) 
weiches ber ®od)t fortbauernb gleitet unb baS 2Bacf)3 fclbft 
wirb burch eine mit gtiihenben §oljfohien befdjidte Äoljien* 
Pfanne ftet$ geniigenb flüffig erholten. Vei Veginn ber Sirbeit 
wirb ein furjeS ©tüd bei ®ocf)te3 
mit 2Bad)3 getränlt, jugefpifct, ?ifl- 7 - 

burch Oeh r gejogen unb bann ■ 
in ba§ 2ocb be3 3ugeifen3 ge= 
ftedt, oon Weichem aus ber 28a<f)3* 
braht auf bie anbere ®rommet Hm 

aufgelegt wirb. ®a3 3ieheifen if* |H 

runb, mit Söchern oerfehen, weiche 1. 
einen ftetS wachfenben ®ur<hmeffer Hfl 

haben, feijr forgfäitig gebohrt ^H 

unb gut poürt finb; bie ®ifferen$ H 

be3 ®urd)meffer3 ber Söcher barf 3i«betfen. 

nicht grofj fein — an einer ©eite 

be§ ©fenS finb biefelben fdhaienartig erweitert unb mit 
Hummern oerfehen. 

®afj man auch 3* e h e if en oon onberer gorm at3 ber 
runben oerwenben fann, ift fetbftoerftänbtich, boch b a &eu fich 
bie runben al3 am praftifchften erwiefen. 

Sft auf bie angegebene 3trt ber ganje ®odjt burch &«3 
fchmeijenbe 2Bad)3 unb ba3 fieinfte 2o<h be3 3ieh e *f en 3 9 e ' 
führt, auf ber Trommel erftarrt unb aufgewnnben, fo ftedt 
man ba3 3i e h e if en auf bie anbere ©eite ber SEBanne unb be- 
ginnt in gleicher SBeife ben fdjon einmal mit SSBadjS über* 
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jogenen $odjt burcfj bie SBanne auf bie fdjon abgeroicfelte 
Irommel aufjuwicfeln. ©o fäfjrt matt mecfjfelfeitig fort, bi-3 


83 «. 8 . 



SBadjSjtebtnafdjine Don ©ebr. SRiefj. 


bie Sterbe bie nötige ©tärfe erreicht fjat, meldje nacf) Öeltebett 
regulirt toerben fantt. 9Jiit biefem SSerfafjren erjielt man eine 
fid) überall gleicfibleibenbe ®icfe ber Serben, ofyne bafj mart 
nötf|ig Ijat, nadjjutielfen, mie bieS beim Slngiefjen unb Slntrageit 
ber galt ift. 
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©eb. Stiefj in SJtündjen liefen fiel) im 3fclp* 1868 einen 
eigentümlichen Apparat jum 3ief)en oon 28<ftl)Sfergen paten» 
tiren, weichen bie gig. 8 t>eranf<f)auli<f)t. 

2)urdEj baS SRof»r a wirb ber 3)ocf)t fo eingefü^rt, bafj 
er on ber SRünbung beSfelben oon ber in Bewegung befinb- 
licken 2Bad)3maffe, weiche ficf) in weitem, fnetbarem, nic^t 
aber in flüffigem .ßuftanbe befinbet, erfaßt unb genau con= 
centrifd) umfcfjloffen wirb, um gleicfjjeitig mit (enteret burcf) 
bie etwas fonifdj geformte ÜJfunbfpifce b als fertig gebilbete 
Ä'erje oon beliebiger Sänge, metdje fid) nad) ber Sänge beS 
®od£)teS rietet, auSjutreten. 

®iefe Äerje läuft über eine Stolle, welche fidj in einem 
mit SBaffer gefüllten Äübel befinbet, unb wirb auf einer 
anberen, etwas entfernteren Stolle aufgewicfelt. $ie jur 93er = 
wenbung gelangenben 2Bad)Sflumpen müffen eine fotdE»e ©röfje 
haben, ba§ fie leicf|t in ben ißrefjcplinber gehoben werben 
fönnen, ju welkem gwede 355acf)S in paffenbe SBtecfj» 
gefä|e gegoffen wirb, twn wo eS nach gehöriger Slbfüfilung 
in weitem, fnetbarem $uftanbe in ben ißrefecplinber gehoben 
unb burdj ben Äolben geprefjt wirb. SBä^renb ber ißreffung 
wirb burct) eingeleiteten ®ampf ber ßplinbermantel, ber 
®edet unb baS SDtunbftüd oor Slbfüf)lung gefd)üfct, bamit baS 
ÜBadjS ftetS ben weiten, formbaren $uftanb beibeftält. 3e 
nach ben an ben Äolben angefchraubten SJtunbftüdfen, laffen 
fiel) Serjeit oon oerfdhiebener ®ide erzeugen nnb finb bie 93or= 
teile biefer gabrifationSmet^obe einleuchtend ®aS 6igentf)üm- 
liehe berfelben beftefjt barin, bafj ber 52)ocE)t auf eine feftr 
finnreiefje SEßeife oorgefdjoben unb oon bent weitem 2BacE)fe 
umfjüttt wirb. ®aS im (SinführungSftüde lofe am ®odjt 
l)ängenbe 3Q3acf|S wirb, je weiter baSfelbe mit bem $)odjte in 
ber ©pi|e oorgefdjoben wirb, burdj bie nach ber SluSmünbung 
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f|in ficf) berengernbe SBotjrung immer fefter um beit Xocfjt Ijer* 
umgelagert uitb geigt bet feinem füuätritte eine boUfomtnett 
runbc, ctjtinbrifd^e unb glatte Dberftöctje. 
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©)ie gezogenen, mcift fef)r biittnen SBadjSf ergehen, and) 
SEBach^ftötfe genannt, werben nun in oerfdjiebenen formen 
auf Äartenblätter aufgewidelt unb wenn beffere, ttjeuerere Arbeiten 
barauS werben follen, mit SBadjSblättern unb ©lumett, wotjt 
aucf) mit aufgeftebten ißapierbilbern oergiert. Am gebrauch» 
lichften finb bie f)ier abgebilbeten formen unb ift bie Segung 
berfelben oon ber ©efdjidlidjfeit beS Arbeiters abhängig, ©ie 
tarnen berfelben finb: 

©onne, ©ürfenbunb, ©ed)er, ©afdje, ©Urform, ©dptede, 
Ärang, Olioe u. f. w. 

Aufjer biefen werben audj noch anbere formen gefertigt, 
fo fßpramibenform in ©eftalt einer auf runblidjen fjüfjen 
ruhenben, oierfeitigen ©tjramibe; ©empelform in ©eftalt eines 
oben abgerunbeten, ebenfalls auf fjüjjen ftefjenbeit ßplinberS; 
bie ©ienenforbfortn, ein oben abgerunbeter Splinber of)ne 
fjüfie; bie ©hurmform, welche fid) in ihrem Anfet)en einem 
3uderf)ute nähert u. a. m. fjür ben ntofaifrfjen GultuS werben 
biefe gezogenen ft'ergeit nicht gelegt, fonbern geflochten unb 
geigen bie hier in $t9- 14 bis g-ig. 17 abgebilbeten 2Bacf)S= 
ftöde bie gebräuchlichften fjledjtweifen. 

©ie ©hriftbaumtergehen, welche ebenfalls meiftenS gezogen 
werben, beftehen fehr feiten mehr aus reinem Sienenwachfe, 
fonbern werben meiftenS aus (Serefin erzeugt;' freilich brennen 
fie nicht fo fdjön unb oerbreiten feinen angenehmen ©erud), 
aber fie finb wefentlid) billiger als Äergen auS reinem 2Bad)fe 
unb entfprechen baljer auch iu ben weiften fällen ben An= 
forberungen. ©ie gezogenen ftergen finb eS, welche häufig 
gefärbt werben unb ift baS fftöthige hinfichtlidj ^S gär&enS 
beS SBachfeS im Allgemeinen auf ©eite 51 bemerft. 

®aS eigentliche ©unfen ber SBadhSferjen wirb wenig 
mehr geübt unb befteljt barin, bafj man um einen eifernen 

Scbna. In» sffiad)?. 5 
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Reifen an baran befeftigten §äfcf)en eine 3lnjaf|l ®ocf)te aufhängt 
unb biefe 3)od(jte in einen Reffet mit flüffigem SBachfe wieber* 
holt unb fo oft eintaucht, bis bie gemünzte ®icfe ber Äerje 

§ig. 14. 



9tnnbe §led)tung. 
§i0. 15. 



SÄuffifcfje §led)tung. 
§tg. 16< 



§iadje 5y[ed)tiiiig. 

§ig. 17. 


SBierccfige §ledjtuug. 

erreicht ift. gwifcljen bem jebeSmaligen ©intaud^en ober Junten 
in baS gefchmoljene SBadfjS ntufj natürlich abgewartet werben, 
bi« ba§ auf bem $odfjte fdjon befinbtic^e Söacf|S genügenb 
erftarrt ift. ®ie eigentliche gorm ber Äerge tann erft burdf) 
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StuSrolIen auf einem glatten Etifche erjiett werben unb ift 
hierüber StähereS bei bent Verfahren burcf) Anträgen aus* 
geführt. 

fierfteUung ber Äerjen burdi ba£ Anträgen nnb Ausrollen. 

SBadjSferjen t>on bebeutenber Sänge, überhaupt 2Bacf)s= 
ferjen, beren Sänge 1 SWeter überfc^reitet, werben burch bas 
Anträgen' unb Ausrollen hergefteüt. 9Jtan benü^t ju biefem 
3wecfe einen langen, aus f>olj gefertigten lifcf), beffen patte 
entweber aus f>olj unb feljr forgföttig gehobelt unb geglättet 
ift, ober aber aus polirtem ©tein beftefjt, was unbebingt oor* 
jujie^en ift. Sieben biefem Sloütifche ift noch ein fogenannter 
Ouetfdjtifch oorhanben, beffen Patte in ber ÜJlitte mit einem 
eifernen 33üge( oerfehen ift, burch welken ber pejjbengel, aus 
feftem Siufcholj gearbeitet, gehoben wirb unb ber an feinem 
über ben $ifd) f)inaugragenben 6nbe runb pgearbeitet ift, 
um if>n t)anbt)aben gu fönnen. 

55er pefjtifch ift aus minbeftenS 6 6m. ftarten, eigenen 
ißfoften gefertigt;, ber eiferne Siegel läuft auf beiben ©eiten 
in jwei ftarfe SKinge aus, bie uon ftarfen ©cfjraubenboljen 
gehalten Werben unb unter welchen Flügelmuttern fijjen. ®er 
pefjbengel felbft ift ungefähr 8 6m. breit unb 7 6m. bid. 
Stuf biefem $ifd|e unb mit tpilfe beS pefjbettgels nun wirb 
baS oorljer erweichte 2Bad)3 ju einer gleichartigen SJlaffe oer= 
einigt. ÜJlan erweist baS 2Bad)3 in ber SEBeife, bafj man eine 
gewiffe SJlenge SBacfjSfcheiben in ben im SBafferbabe befinb* 
liehen ©chmeljfeffel giebt, biefelbeit jebod) nicht oöHig fdjmiljt, 
fonbern wenn fie äußerlich erweicht erfreuten, mit einem 
©ieblöffel herausnimmt, burch Sneten mit ber |>anb oereinigt 
unb in Warmes Sßaffcr legt. 

5* 
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2>ie §erfttHmig ber fferjett 


Slug bem warmen Sßaffer bringt man bag 2Bad)3 auf 
ben ißreßtifd) unter ben ißreßbengel unb bearbeitet eg unter 
ftetem Umfetjren fo lange, big eg eine ooßfommen gleichmäßige 
Sefdjaffenheit angenommen ßat; man prüft bieg in ber SBeife, 
baß man ein ©tüd 2Bad)3 nach allen Dichtungen hin unter* 
fucßt, ob nicht weichere ober feftere ^h e ^ e nod) ' n bemfelben 


' f?ig. 18. 



®ie Slrbeit am Siotttifdje. 


oorfommen. 3ft eg genügenb gequetfdjt, fo wirb eg bcßufg 
twrläufiger Slufbewahrung in ein ©efäß mit ^ei§em SBaffer 
gelegt, welches inbeffen nid^t fo heiß fein barf, baß bag SBacßS 
barin jum ©cßmeljen gebracht würbe. 

®er DoHtifd) fteßt in ber Däße einer SBanb; in biefe 
SBanb, ungefähr 1 SJteter hoch öorn gußboben entfernt, befeftigt 
man einen eifernen §a!en, burd) welchen eine>Debfd)nur läuft, 
roeldje einerfeitg an ber ®od)tftf)linge befeftigt, anberfeitg burd) 
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einen jweiten f>afen ober nocfj beffer über eine SRoUe läuft 
unb mit einem ©ewidjte oerfefjen ift, um ben ®ocf)t beffer 
fpanncn ju fönnen. Säfit man baS jweite @nbe beS ®ocf)teS 


5ifl. 19. 



tJJre&tifdj mit ißrepcnget. 
Sig. 20. 



SHollbrett. 


Don einem Arbeiter galten, fo wirb baS Slufpannett mittelft 
be§ ©ewidjteä überflüffig. Sftad^ biefen Vorbereitungen freitet 
man jurn Slnfertigen ber Äerje. 9luS bem lauwarmen SBaffer 
nimmt ber Arbeiter ein ©tücf fjerauS, fnetet es mit ben Jpäubeit 


Digitized by 


Google 


70 


2>ie föerfteßuug ber bergen 


tüchtig burd), um eg nodj plaftifdjer gu mauert, unb hüßt bat 
SSroden fcfjtieBticf) in einen Seinwanbfeßen, um neuerlich burdj s 
gufneten unb au cf) aßeg in bent 2Bacf)fe enthaltene SEBaffer gu 
entfernen. Sag gequetfcfjte 2Bad)g, wie eg aßgemein genannt 
wirb, fegt man nunmehr auf ben ßtoßtifdj, fnetet eine Stinne 
oon entfpredjenber Sänge, womit man ben gekannten Sodjt um» 
f)iiflt, fo bajjj berfelbe möglidjft gleichmäßig eingefd)loffen erfcfjeint. 
Surch entfprecfjenbeg Slugroßen auf bem SLifcße unb fBehanbeln 
mit bem 9toß6rette, welcfjeg 20 big 30 6m. lang, 15 big 
18 6m. breit, auf bem ßlüden 7 6m. bicf, mit einer £>anb= 
habe oerfehen unb an ber unteren fläche ebenfaßg feßr forg* 
faltig geebnet unb aug Sinben* ober Slhornhofg gefertigt ift, 
wirb bie runbe gorm ergielt. Sag gertigmacfjen fo langer 
Sergen fann natürlich nur in Stbfchnitten gefdhehen, beren 
Slugbehnung bem @efcf)ide beg Slrbeiterg angepafjt werben mufj. 

Sarnit bag 2Sacf)g fich Weber an bem Sifdje noch an 
ben fonft oerwenbeten Utenfilien anhänge, müffen fofcfje mit 
Del geitweife eingerieben werben. 

S3ei befonbetg bitten, fchweren unb langen Sergen wirb 
ber Sodjt nicht in §afen gehängt, fonberu ber Sänge nach 
auf beit SRoßtifcf) gelegt, auf bemfelben bie ßtinne gebilbet unb 
ber Socfjt eingelegt, im Uebrigen aber, wie früher angegeben, 
oerfahren. 

6he bie Sergen gu ihrer gertigfteßung geroßt werben, 
müffen fie nochtnalg etwag erweicht werben unb gefchieht bieg 
burch Sittpacfung in erwärmte woflene Sücfjer. 6g gehört oiel 
©efcfjidlichfeit unb Uebung bagu, um Sergen gut gu roßen, 
fo bafj man feine Unebenheit mehr bemerft, fobalb bag 9toß= 
brett bie ©teße oerläßt unb bie Serge eine gang gerabe, gang 
runbe unb regelmäßige Jorm erhalte. 6in Slrbeiter muß fehr 
geübt fein, um biefe wichtige SRanipulation gut augguführeit, 


Digitized by LjOOQ le 



burcf) baS Anträgen unb StuSrotten. 


71 


bie ber Äerje ein fdjöneS Etnfeljen giebt. ©inb bie Äerjen, 
weiche ju gleicher $eit aus bet Rettung genommen würben, 
noflftänbig geroEt unb bann mit einem meinen (eineiten Xud)e 
polirt, fo legt man folrfje neben einanber auf ben SRoütifcf», 
fo baff bie oberen 6nben in eine gerabe Sinie ju liegen fommen ; 
bann werben fie gleichzeitig mit einem fjöljernen SReffer be= 
fcfjnitten, inbem man fie auf bem Sifche unter ber ©dhneibe 
beS ERefferS rollt, woburcf) gleichzeitig baS untere Sierzenenbe 
gut abgeplattet wirb. $aS SReffer nennt man baS 33efd)neibe= 
meffer. SRacfj biefer Operation bleibt nichts mehr übrig, als 
bafj man behufs oollftänbiger ^ertigfteüung an ihrer VafiS 
in ber Dichtung ber Slcf)fe ein Socf) bohrt, welches man bie 
®üEe nennt unb welches ben $orn beS SeucfjterS aufnimmt, 
auf Welchen bie ft'erze oertical aufgeftedt werben fotl. 6s 
ift nöthig, baf? biefeS Sod) ooEfomnten in ber SRitte ber Äerzc 
fid) befinbet, benn fie würbe fonft, auf ben 2eud)ter geftedt, 
eine Neigung nach ber ©eite zeigen, was, abgefehen oou bem 
ungünftigen Stnblid, aud) z um Slbbredjen unb fterabfafleit 
ber Äerze führen tonnte. 2)iefe 2)ütle wirb auf folgenbe SBeife 
angebracht: ©obalb bie Äerje auf bem EioEtifche liegt, legt 
ber Slrbeiter bie linte foanb flach auf biefelbe unb roEt fie; 
er bringt gleichzeitig bie ©pifce beS geigefingerS öer rechten 
§anb in bie SRitte beS Ä'erzenenbeS unb brüdt fjiermit eine 
fleine Vertiefung, bann ergreift er mit berfclben §anb einen 
hölzernen $orn, aus hartem ^>olge gebrefjt, beffen fonifche, 
gut zugefpifete fjorm, fowie auch Neffen Sänge im Verljältniffe zur 
Sänge unb 2)ide ber Sterze ftef)en, mit fugeligem fpanbgriffe 
behufs bequemen Raitens, unb brüdt bie ©pifje beSfelben in bie 
SRitte beS SocheS, mährenb er bie Sterze beftänbig roflt unb ben 
©piefj recht feft hält. 3e nad) ber ®ide unb Sänge ber Sterze 
wirb ber ®orn mehr ober weniger tief eingebrüdt. 
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28enn ftatt ruitber, edige — namentlich at»er priSmatifcße 
unb fedjsfeitige Serben ßergefteflt werben füllen, fo ttintmt 
man ein ebenfalls auS Jpolj gefertigtes SDteffer mit etwas ju= 
gerunbeter ©djneibe, macht mitbemfelben, inbemman eS in geraber 
Sinie mit einigem ®rud längs ber ganjen Serje hinbewegt, 
auf ber runben Serjenoberflädje fecf)S gletdje gelber unb führt 
mittelft eines ©rabftichelS auf ben Santen jebeS gelbes jwet 
vertiefte Sinien in ber ganjen Sänge ber Ser je auS. ®iefe 
beiben Operationen, fo leidet ausführbar fie auch 5 U fein 
fcffeinen, hoben hoch ihre beträchtlichen ©cßwierigfeiten unb be= 
hingen, wenn fie gerathen füllen, einen befonberen ©rab oon 
Hebung unb ©efdjidlidjfeit. 

$te fpcrfteflung ber SaihSferjen burch baS Mngießcn. 

$iefe 2trt ber Sßad)Sferjen=§erftellung ift wohl eine 
jiemlich einfache, ba fie im principe barin befteht, bah ein 
•an einem fijeen fünfte aufgehängter ®od)t fo lange mit 
ftüffigem SEBadjfe begoffen wirb, bis bie Serje bie nötfjige 
®ide erreicht. Sttun ift eS aber fetbft bei größter ©efcf)idlich= 
feit unb Uebung faum möglich, biefes Slngteßen fo regelmäßig 
ringS um ben ®od)t herum auSjufüßten, baß bie Serjen auch 
nur eine ßolbwegS anftänbige gorm hoben unb eS müffen 
alle burdh Slngießen bargeftellten Serjen noch auf bem Stoll» 
tifche Oollenbet werben. 9tn Utenfilien benötßigt man 1. ben 
Sranj ober Steifen, auf weldjen bie Mochte aufgehängt werben, 
2. bie §ütdfen auS SBeißbledj, Welche berljinbern, baß baS 
©oeßtenbe mit SßadjS iibergoffen werbe, 3. ben Slngießlöffel, 
4. baS ^»üteßenmeffer unb 5. baS Sopfmeffer. 

®er Sranj ober Steifen ift ans §olj ober ©ifenbraßt 
oerfertigt, am äußeren Umfange mit eifernen §äfcßen, beren 
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abftehen; er ift burcf) oier an bem Umfange befeftigte ©djnftre 
mittelft i>afen in ben Sting eines ©eileS eingehängt, baS oben 
an ber Secfe be§ SlrbeitsraumeS über eine Stolle geht, fo baf? 
ber ®ran$ in beliebiger §öf)e aufgezogen unb niebergelaffen 
werben fann, unb fid) über bem 28adf)3fcf)meljgefäf3e be= 
finbe, ohne baSfelbe ju berühren. Sie ' Sochthütdjen finb 
fteine 3 bis 4 Gm. lange Stöhrdjen auS .Qinb ober 2Beif}= 
btedh, in welche bie Sodjte geftecft werben, bamit fie beim 
©iefjen nid^t mit' 2Sacf)S überzogen werben. 

Ser ©iefjlöffel ift auS SSSeifeblecf) ober noch foff et nuS 
emaillirtem Gifeit6(ed) gefertigt, f)ät einen furzen, hunbfamen 
Stiel mit §otj überlegt unb bie Söffelfchale ift an einer ©teile 
fchnabelartig zufammengebrücft, um ba§ ©iejfen ju erleichtern. 
SaS Hütchen rneff er ift aus £)oIj, 35 Gm. lang, 9 Gm. breit, 
an ber ©dhneibe hoppelt zugefdjärft, unb bient baju, baS an 
ben Hütchen angefefjte SßadjS z u entfernen, währenb baS $opf= 
meffer ben $we<J tjat, beit oberen fonifchen Sheil ber Serje 
ZU bilben. 

Ser Schmelzofen (5ig. 23) befiehl auS Gifenblech, bilbet 
einen inneren h°h^ en ©ptinber, welcher einen h' nre ^ eu ^ 
großen 3luSfd)nitt befiel, um bie Sohlenpfanne zur Grhifcung 
beS 2Ba<hfeS aufzunehmen. 2lu<h fattn biefer Ofen berart con= 
ftruirt fein, bafj ber eigentliche ©djmel^feffel für baS SßachS 
mit einem SDtantel umgeben ift, in welchem fochenbeS Sßaffer 
circulirt, um auf biefe SBeife baS SBacfjS in fjlufj J u bringen. 
Ser Staunt, welcher baS 2S3acfj§ aufnimmt, ift mit einem 
breiten, nach innen geneigten Staube oerfehen, bamit baS beim 
Slngiefjen abtropfenbe 2ßad)S immer wieber in ben Äeffel zu= 
rücf gelange. 

SaS Slngiefjen felbft fann man in ber SBeife bornehmen, 
bah man ben Socht aufhängt unb ihn feiner ganzen Säuge 
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ttad) mit 2Bacf)S begießt, ober aber, bafs man if)n nur bis 
jur^jätfte ber Sänge angiefjt, iljn hierauf umbreljt, refpectioe 
am unteren Enbe aufljängt unb baS Slngiejwerfatjren auf ber 
jweiten hälfte ptr ÄuSfiiljrung bringt. $ie ®ocf)te werben 
mit ben hüteten abfuffirt, $cmf «u 6en Mraaj aufgefjängt, 
fo bafj bie Jpiitdjen alle am unteren Snbe beS 'SodjteS ftcf» befinben, 
unb biefer fetbft in bie angemeffene Entfernung 00 m Äeffet 


5 ig. 23. 
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gebraut. S)er mit ber SDianipulation betraute Arbeiter nimmt 
nunmehr ben Stngiefjlöffel, füllt iljn mit gefdjntoljenem Sßadjfe 
unb beginnt in ber ÜJiitte ber Sänge beS 2>ocf)teS baS Stngießen. 
2)iefeS Slngiejjen gefdjieljt bei allen am Äranje fjängenben 
®0(f|ten gleichmäßig, inbem ber firanj babei fortwäfjrenb ge= 
bret|t wirb, fo bafj ber Slrbeiter an einer ©teile fteljen bleibt, 
©inb alle am ßranje befinblicßen ®ocf)te angegoffen, fo beginnt 
man mit einem jweiten 2lngufj unb feßt biefe Singäffe fo 
lange fort, bis bie Äerjen annäfiernb bie erforberlicfje ®icfe 
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haben. hierauf »erben fie oon bem Stange abgenommen, in 
ber fdjon früher angegebenen Sßeife in wollene 5£ücf)er geflogen, 
bamtt fie ihre Siegfamfeit unb Söifbfamfeit bemalten unb nun= 
mehr auf bem StoIItifdje auägerottt. ©inb fie auf biefe SEßeife 
genägenb runb geworben, fo werben fie ber hülfen enttebigt, 
inbem man guerft ba§ an benfetben befinbliche 2Bad)» mit 
bem ^ütchenmeffer entfernt unb bann ba3 §üt<hen mit ber 
§anb oom $>odjte abgiefjt; man tjat jefS nur noch mittelft 
be§ ftopfntefferg am (Snbe ber $)o<f)tfcf)ttuge ungefähr 1 '/ 2 <5m. 
breit baS 23ad)§ abguftreifen, um ben fonifcfien £al§ ber 
Serge auf biefe SBeife gu errieten. Stachbem bie eine §älfte 
ber Serge auf fofcfje Strt fertiggefteöt ift, breht man fie um, 
jietjt ba§ §ütct|en über ben noch unangegoffenen ®odjt, bängt 
biefelbe auf ben Stechen fo auf, bajj ber fc^on fertige Ib e ^ 
ber Serge bem Stange gunäcbft ficb befinbet unb führt ba§ 2ln= 
giefjen in gleicher 2lrt burd). 

2>a§ StuSrollen gef<f)iel)t in berfelben SEßeife wie früher, 
nacbbem bie Sergen guerft in bie wollene ®ccfe eingefcfjtagen 
worben finb. 

Seim Stngiefjen ber Sergen in ununterbrochener Slrbeit finbet 
ein Slnftecfen unb Slbttehmen ber Hütchen nid)t ftatt; bie Sergen 
werben auch nicht untgebreht, woburch man eine größere SIngaf)! 
berfelben fertig gu machen im ©tanbe ift, wenngleich öon bem 
Arbeiter weit mehr Uebung unb ©efdjidlichfeit Verlangt werben 
ntuf?, um ein tabellofeä (Srgeugnifj gu ergieten. ®ie getränften 
2)od)te werben mit ihren ©dringen an bie ^äfdjen beS 
Srangeä an gehängt, mittelft beä SlngiefclöffelS mit bem SBachfe 
begoffen, inbem ber ©c^nabel beleihen unmittelbar unter 
ber freibleibenben 2)ochtfd){inge angefefct wirb unb man bie 
2>ochte beftänbig umbreht. ®aburd) btlbet fi<h bie Serge an 
bem oberen Steile be§ Dochtes unmittelbar unter ber ©djlinge 
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am bicfften unb oerjilngt ficf) nad) unten. Stachbem bicfeö 
Storgiefjen beenbet ift, werben bie fterjen 00m Steifen ent= 
fernt, auf bett Stoßtifch gebracht unb ooßfotmnen rünb gc= 
roßt, ju Welchem Verfahren man ficf) bei fjafbrunb aul= 
gearbeiteten Stoßf)ol$el bebient. ®ie auf biefe Strt gerunbeten 
fi'erjen, welcfje ungefähr jwei drittel bei beftimmten ®ewicf)tel 
erlangt tjaben, toerben nun neuerlich auf ben Steifen auf* 
gehängt unb toieber angegoffen, toobei ficf) bie Sorgfalt bei 
Slrbciterl barauf richtet, ben unteren Sfjeif ber Äerje mit 
mef)r 2Bacf)l ju Derfefjen, ifjn alfo bicfer afl ben oberen ju 
machen. §aben bie fterjen auf biefe SBeife bie richtige 2)icfe 
erreicht, fo Werben fie auf bem Stoßtifclfe aulgeroflt, abge* 
fchnitten unb bann noch ber ©nwirfuitg ber Suft aulgefeht. 

Soßen befonberl fange ^erjen mittelft bei Slngiefjenl 
hergefteflt Werben, fo mufj ber Steifen, auf welchem bie 2>od)te 
hängen, fich in entfpredjenber .'pöhe befinben unb ber Arbeiter 
fefbft, welcher bal Slngiefjen aulführt, auf einer beweglichen 
Seiter ober $reppe fteljen. £abei befinbet fich feine tecfite 
Schulter in gleicher §öl)e mit bem Steife; er fneipt mit jwei 
Ringern feiner rechten §anb ben 2)ocf)t unter bem £alfe ju* 
fammen unb giefjt bal SBadjl an, inbem er ungefähr 4 Sm. 
00m (Snbe bei ®o^tcl anfängt unb festeren babei ganj afl= 
mäfig breht, bamit fich bal 2Bacf)l gleichförmig um ben 
ganjen ®od)t berbreite. So werben aße Mochte, bie am Äranje 
hängen, behanbeft unb wenn ber le|te ber $ocfjte angegoffen 
ift, ift bal auf ben erften aufgegoffene Sßacf)! hinlänglich er* 
ftarrt, um in gleicher SBeife weiter angegoffen ju werben. 
Um eine fchön fonifdje gorm ber Äerjen ju erhalten, giebt 
man brei ©üffe ber ganzen Sänge nach, fängt beim oierten 
etwal weiter unten an unb geht mit ben weiteren Slngüffen 
ftetl etwal tiefer; oortheilhaft ift el, fel)r biefe Äerjen nicht 
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auf einmal gu botlenben, foitbern etwa in ber äJiitte bie 
Operation gu unterbrechen, bie Sergen gut abfül)len gu taffen 
unb erft nach einigen Sagen gu oollenbeti. Sie fertig ange* 
goffenen bergen werben eingefdjlagen unb bann auf bem Stoll* 
tifche auggerollt. 

Sitte biirch Stntragung ober Stngiefjen fabricirten Sergen 
haben fetbftoerftänbtich nie ein gleichmäfjigeg ©ewicht; ge* 
fchicEte Arbeiter finb gwar im Stanbe, bie bergen öon giem* 
lieh gleichem' ©ewichte f)er§uftetten, allein gang genau bringen 
fie bieg hoch nicht gu Staube unb mufj, ehe bie Serge gum 
StuSrollen gelangt, ihr ©ewid)t genau geprüft werben, Sinb 
nur Heine Sifferettgen, fo laffen fiel) biefe beim Stugrollen 
burch Verlängern ber Serge über ihr beftimmteg Stängenmafj 
unb Slbfchneiben beS überftüffigen SSachfeg auggleichen; finb 
aber grofje Sifferengen ba, fo mufj bie SJlanipulation beg 
Slntrageng ober Slngiefjeng oon Steuern unb fo lange öor* 
genommen werben, big bie ©ewichte ber eingelnen Sergen 
unter einanber gleich finb. 

Sluch müffen bie burch 3i e h en unb Slngiefjen ^ergeftellten 
SBach^fergen noch einmal gebleicht werben, ba bag 2Bad|g 
fich burch bag Schwelgen, unb werbe bieg noch f° forgfältig 
üorgenommen, hoch ftets etwas färbt. Siefeg Gleichen gefchieht, 
inbem man bie fertigen SBach^waaren auf Vleidhrahmen (mit 
Stegen befpannte £>olgral)men) bringt, welche auf Jpotgpflöden 
aufgeftettt ober auf ben Slafen gelegt werben unb fie einige 
Sage bem Sonnenlichte unb ber Stuft augfejjt. Oeftereg Ve* 
gieren mit reinem SEBaffer förbert ben S8teid)procefj fehr unb 
man fann nach brei big oier Sagen bie Sergen entweber öer* 
paden ober aber fie becoriren, wooon fpäter noch bie Siebe 
fein wirb. Sie burd) Einträgen ergeugten Sergen bebürfeit 
feiner nachträglichen Vleid)e, ba bag SQSad^g burch bie eigen* 
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thümtid)e SWanipulation fid) nid)t nur nicht gefärbt hat, fon= 
bern fogor einen nie! reineren fjorbenton, ein matteres 2Beif? 
angenommen ^at, afs bieS burd) Steifen ju erliefen möglich 
wäre. 9luS bem gequetfdjten 2Bad)fe läjjt fid) burd) eine be= 
fonbere SBeljanblung eine ©orte fjerfteöen, welche fid) burd) 
eine brißant fdjöne weifje garbe auSjeidjnet. SD?an nimmt ein 
©tüd gequetfd)ten SßadjfeS, bringt eS in beit Seffel, legt ben 
2)edel auf unb täjjt eS in bem Ijei^en SBaffer, bis eS in einen 
biden 95rei oerwanbelt ift. ®ann nimmt man eine beftimmte 
äRenge biefeS SBreieS heraus, (äfjt fie gut abtropfen unb giebt 
fie auf einen mit fieinwanb überfpamtten 9tatjmen. SRadjbem 
baS 28acf)3 auf biefem fo weit abgefüf)It ift, baf? man nid^t 
mehr @efaf)r läuft, fid) ju oerbrennen, fnetet man es tüchtig 
burd), bamit afleS nod) barin enthaltene Söaffer ooflftäubig 
entfernt werbe. SJfan hübet aus bemfelben Suchen oon unge» 
fähr 1 Silogr. ©chwere, Welche burd) 2lbfüf>ten 3*ftig= 
feit erlangen unb bie man in gefdßoffenen Säften aufbewahrt, 
um fie oor ©taub ju fcfjü^en. ®iefeS 3Bad)S fofl nun, wie 
fich bie Slrbeiter auSbriiden, feinen Sörper oertoren hoben 
unb für fich «Hein Jur Serjenerjeugung unoerwenbbar fein. 
ÜRifd)t man es aber mit anberem SBadjfe, fo fönnen aus 
biefer SWifchung burch Slngiefjen brauchbare unb bfenbenb 
mattweiße Serjen erzeugt werben. 

2)o$ ©itfjen ber Scrjen in formen. 

®aS ©iefjen ber Serben ift bie einfachfte unb praftifchfte 
8lrt ihrer §erfteßung, ba man in bie ^formen nur ben 2)odjt 
einjujiehen h°* un b bann biefetben einfach mit 2Sad)$ ooß= 
giefjt. ®ie 5 0rme n finb h> er ber widjtigfte ££) e rt ber ®r= 
jeugung unb werben auf oerfchiebene äßeife unb aus oer- 
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hiebenem ttKateriale oerfertigt. 9ftan fennt fold^e, bie aug 
einem ©tücfe unb folcfje, meiere aug zwei zerlegbaren tpälften 
befielen; alg SDtateriat ju benfetben wirb $inn, eine (Som» 
pofition aug 3inn unb Siet, ©lag, emaittirteg ©ufjeifett unb 

SDteffing oerwenbet. $ag innere 
§ig. 24. 3'8- 25. ber formen mufj ootlfommen 

rein unb glatt, ofine (Erhöhungen 
unb Vertiefungen fein unb ftetg 
glatt unb rein erhalten werben, 
©läferne formen entfpredien 
biefen Vebingungen am twtt» 
fommenften, aber fie finb in 
itjrer tperftellung ziemlich treuer, 
if>re£ eigenen ©ewidjteg f)a!6er 
ftfjwer zu banb^aben unb feljr 
leiefjt zerbrecfjlidj , weSE»aIE> 
man fie nicht gern oerwenbet. 
31m bäufigften oerwenbet man 
formen augginn, welches mit 
bem fünften X^eit feineg @e= 
wic£>teS mit Vlei (egirt wirb 
3ertegbare ftcqenfbrm an« unb hefteten biefe meiftenS 
Sergenform. einem ©tücfe. aii§ z we i genau au f einanber 

paffenden Hälften, welche, z u= 
fammengelegt, burd) brei aufgehobene SRinge feftgehalten 
werben. Sitte formen, welche ein ©anzeg barftetten, müffen 
am oberen (Enbe etwag fonih zulaufeu, um bag tperaugnehmen 
beg gegoffenen ftttaterialg zu erleichtern, während bie aug zwei 
^E^eilen befteljenben formen ootttomtnen cplinbrifd) fein fönneit. 

®ag untere (Ende ber Äerzenform, alfo ber gug, .muff 
mit einer halenartigen (Erweiterung oerfeljeu fein, um bie» 
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felbe beim ©iefjen auf ©erüften ober Stammen aufhängen ju 
fönnen. Sei größerem Seiriebe ift es aufserorberttlic^ oortheil* 
haft, nic^t einzelne formen ju f»a6en, fonbent gleich e ‘ ne 
gatije gormenbatterie für 24 — 30 Äer jenformen ju oerwenbeit, 
welche auf einem eigenen ©iefjtifdje ihre Slufftellung finben 
unb baS ©iefjen aufjerorbentlich erleichtern. 

SlHe ^erjenformen müffen oor bem ©iefjen eingefettet 
werben unb jmar »erwenbet man am beften reines Olioenöt 
hierzu, um baS 2lnf)aften ber Äerjen an ben SBanbungen 
ju »ermeiben unb baS §erau3nef)men nach bem ©uffe ju 
erleichtern. Tie aus jwei ^heilen beftehenben formen fettet 
man mit einem Süppchen ein; bie aus einem Stüde beftef)en= 
ben hingegen mit einem aus Sorften gefertigten SBifcher. 
9iadj bem ©uffe müffen bie formen mit Terpentinöl, eben* 
falls oermittelft beS SBifcherS, öon etwa anhängenbem ÜBachfe 
forgfältig gereinigt, werben, benn eS ift öollftänbige 9tein= 
haltung jur (Srjielnng tabeltofen fJabrifateS unbebingt notlj* 
wenbig. 

Ter Todjt felbft wirb oermittelft ber fogenannten Tocfjt» 
nabet, eines genügenb ftarfen ©fenbrahteS, welcher an einem 
(Snbc burdj Umbiegen mit einem fleinen §afen oerfef)en wirb, 
mit bem bie Todjtfchlinge gefafjt, am anberen (Snbe aber öoH= 
ftänbig ju einem bie tpanbhabe bilbenben SRinge geformt wirb, 
eingejogen. 9Jiittelft biefer 9label ergreift man bie Schlinge, 
welche in bie obere Deffnung ber Äerjenform eingeführt wirb, 
jieht bie SRabel fammt Tocfit burdj bie fjorm unb macht nun 
an bem (Snbe beS TodjteS eine Schlinge ober einen Snopf, 
burch weldje ein tpoljfpan geftedt wirb, welcher über bie 
ganje Qform reicht, um baS tpinabrutfdjen beS TodjteS ju 
oerljinbern. Tiefer felbft mufj genau in ber üftitte ber Qform 
fich befinben, ba fonft bie Ä'erje ungleich brennen Würbe, unb 

©ebtta. I 08 2Badi?. 6 
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ftraff angefpannt fein. Oben befeftigt man ben Todjt ebeit= 
faüä mittelft eines burcf) bie (gelinge gezogenen öoIjftüddjenS 
unb fann auf biefe SQBeife berfelbe genügenb ftraff angefpannt 
werben. Sn biefer Art werben in alle oorfjanbenen gönnen 
bie Tochte eingejogen, biefetbeu auf bie ©erüfte unbbie©ieh? 
tifc^e ptacirt unb nunmehr mit bem ©iefjen felbft begonnen. 

Tet 7 ©iefjtifch ift aus Sifen conftruirt, bie formen felbft 
aus emaillirtem ©ufjeifen gefertigt unb fo eingerichtet, bafi 
berfelbe oermittelft einer an ber Tede beS gabrifSraumeS 
angebradjten Stolle in bie unterfteljenbe, mit heih em Sßaffer 
gefüllte ft'ufe aus tgolj ober ben ©ifenbled^Stänber getaucht 
werben fann. ©S müffen nämlich, um $erauSitehmeu ber 
Äerjen ju erleichtern, fobatb bie gormen falt unb baS 2Bad)S 
feft geworben, bie Dollen gormen in h ei B e ^ SBaffer ge= 
taucht werben, wobei fich bie formen anSbehnen unb bie 
Äerjeit felbft nunmehr leidet tjerausge^ogett werben fönneit. 

Snjwifcheit hat man baS 2Bacf)S in ben fieffel gebraut, 
angefeuert- unb baSfelbe fommt nunmehr nad) unb nach- in 
glufj. Anfänglich muh man nur mit fdjwadjetn fjeuer arbeiten 
unb bebient man fich, um ©djmeljeit bei einer möglichft 
gleichen Temperatur Dorjunehmen, eines SBafferbabeS. Tiefes 
SBafferbab, ähnlich bem in gig. 23 abgebilbeten, beftel)t aus 
einem boppelwanbigen Äeffel, in beffeit SDtantel aus einem 
anbereit Steffel h e i& eä ober fodjeitbeS SBaffer geleitet wirb, 
je nachbem man eine h^fjere ober nieberere Temperatur 
wünfdjt. Ter SÖtantel felbft ift mit einem Ablahhah 11 ocr= 
fehen, um baS SSaffer jeitweife abtaffen ju fönneit, Welches 
bann felbftoerftänblid) ftetS burd) guflufj oon Ijei^em auf 
bem SRiüeau erhalten werben muh- Auch fann man ftatt beS 
heifsen SBafferS in ben SJtantel Tampf einftrömen laffen, 
wenn man Tampf jur Verfügung f) n b unb muh nur ber 
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SRantel entfpredjenb ftarf, um beni Trude wiberftefien gu 
fönuen, gefertigt unb mit bem nötigen ©idferf)eits»entil »er* 
feljen fein. Turcf) baS SEBafferbab ift eS nicf>t möglich, eine 
tlölfere Temperatur als 100 ° (S. gu erreichen unb ift biefe 
flinreit^enb, um baS SBadjS gehörig in gluf? gu bringen. Sft 
biefer ©rab ber ^tiiffigfeit erreicht, fo öffnet man ben auS bem 
inneren Seffel burd) ben fDiantel füfjienben 91bla6l)af)n, ftellt 
ben ©iefjtopf barunter unb läfjt 
benfelbeit gehörig »oll lanfen. 

Ter ©iefjtopf felbft mufj mit 
einem t)ölgernen §enfel »erfe^en 
fein unb gehörig »orgewärmt 
»erben, bamit fief) baS tjeijje 
SBacf)S nid)t an bie SBanbung 
anlegen fann. 

3 e|t nimmt ber Arbeiter 
ben ©iefjtopf, giefet ttadj unb 
uad) bie formen »oll, wobei 
2 ld)t gegeben werben tnufj, bafj 
uid)tS banteben gegoffeit wirb 
unb füllt, Wenn ber Topf leer 
geworben, benfelbeit »on SReuein unb fo lange, bis alle »or* 
Ijanbenen formen gefüllt finb. T)aS allenfalls nod) in bem 
Seffel »erbleibenbe SBadjs beläßt man in bemfelbeu, um eS 
.fpater 31 t »erwenben, wenn nicf)t allenfalls continuirlidj ge* 
arbeitet wirb, ©inb bie formen genügenb abgefiifjlt, gang 
falt geworben, fo taud)t man folcfje einige ÜRinuten in IjeifjeS 
Sßaffer unb nimmt bie Sergen fjeraus. Tiefelben werben auf 
einen glatten Tifcf) gelegt, bie Tudjtenben entfprecfienb abge* 
fcfjnitten, baS am unteren Snbe auljängeube überflüffige SßadjS 
aber mit bem SReffcr entfernt. Tergeftalt egalifirte Sergen, 
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welche aud) gewogen werben unb ein gleiches ©eWidjt haben 
miiffen, werben nun noch mit einem Sappen abgerieben, um 
Unreinigfeiten ju entfernen unb ihnen mef)r ©lanj ju geben, 
unb bann entfprechenb oerpacft. 

2 !a 2 i 2ecoriren ber 2Ba<h$ferjeit. 

$ie ©ecorirung ber Serben ift eine feljr wichtige Slrbeit; 
fie ift feljr oerfd)iebenartig auSjuführcn unb rietet ficf) ganj 
nad) bem Zwecfe unb ber Verwenbung ber Äerjen; fie ift 
aber auch abhängig non ber ©efdjidtidjfeit, bem ©d)önheit3= 
finne be3 SßerfertigerS unb non ben greifen, we(dje man 
errieten fann. $ur ©ecorirung felbft wirb entweber nur 2Bad)3 
ober SBadjS im Vereine mit bebrudtem unb gepreßtem Rapier, 
fowie mit Vänbern benäht; bie au3 2Bad)3 ju preffenbcn 
ober giefjenben Verzierungen Werben meift gefärbt, audj ner= 
golbet; über ba§ färben gelten bie für ba§ färben beä 
SBadjfeS im Slllgemeinen aufgefteHtfn Sßrincipien, baS Ver= 
golben foll noch etngefjenb befprodjen werben. 

©infadje, au3 geraben ober gebogenen ßiniett beftefjenbe 
Vermietungen — ©raoirungen — werben mit bem ©raöirftaljl 
au3gefül)rt, inbem ber Arbeiter biefen ©tafjt in bie §anb 
nimmt unb au« freier fjattb ober nach Vorlagen bie Seid)* 
nungen in ba§ SGßac^S eingräbt. SDteift finb e§ paraUete, um 
ben Umfang ber Äerje taufenbe Sinien, welche in größeren 
ober Heineren Zwifdjenräumen nebeneinanber angebracht werben. 

gehört jur 2tu§füt)rung biefer Arbeiten eine feljr fidlere 
fjanb ; bie ©iefe ber ©raoirung fann beliebig geregelt werben. 
$rür complicirtere Zeichnungen oerwenbet man SWobel au« 
Vu<h§baumhotm, welche nicht atljutief geftochen fein bürfeit, 
bamit fich ba§ 2Bad)S wieber leicht auSlöft. ®a3 SOBadEj^ muh 
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noch einen gewiffen ©rab ber 2Beicf)f)eit Ijaben, um biefe 
•Wobei, weiche mit reinem Olioenöl auägeftridjen »erben, auf» 
jubrücfen; foHte e« fcfion feft geworben fein, fo erweicht mau 
e«, inbem man ein tjeifjeä ©fen in bie iJtätje ber ©teile hält, 
auf welcher ber Wobei eingebriicft werben fotl. ®en Wobei 
fefct man bann an unb briicft folgen unter genügenbem Äraft» 
aufwanbe ein, fo bafj alle Verzierungen genügenb fcfjarf au«» 
geprägt erfreuten. ©^abette Verzierungen werben in formen 
oon feJjr flacher Vefchaffenheit eingebriicft ober auch in folc^e 
au« Sßach« gegoffen unb bann aufgelegt. Wan oerwenbet 

»ifl. 27. 


©raöirftflbl. 

jebodj ju biefem gwecfe nicfjt reine«, fonbern mit ßolophonium 
gemixte« SSaclj«, ba biefe« etwa« härter wirb. @« werben 
5 Steile weifje« SBadj« mit l 3 / 4 Steilen weitem Kolophonium 
jufammen geft^moljen, bie Wifchung burch Ilmrühren oereinigt, 
ba« ©c^meljgefäft oom geuer genommen unb auf ein f)eifje« 
Stfd^enbett gefegt, um ba« ©emifch flüffig jn erhalten unb ba« 
Slbfefcen ber Verunreinigungen ju erleichtern. §at fiel) ba« @e= 
menge ^inreic^enb geflärt, fo überleert man folcfje« in ein 
anbere« paffenbe« ©efäft. ®iefe« macht man über fdjwacfjem 
®ol)lenfeuer neuerlich h e 'B» bamit ba« 2Bach« »ieber flüffig 
wirb unb taucht ein früher gut mit SSSaffer benefcte« Vrett 
hinein, »eiche« ber ©röfje ber gorm entfpricf)t. ®iefe« Vrett 
überjieht fich auf beiben ©eiten mit einer bünneit 2Bach«ichichte 
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itttb wenn bieje genügenb bicf ift, f)ört man mit bem @tn= 
tauchen auf unb hält eS einige ÜDtinuten in faltet SBaffer. 
9Wan fann baS 2Bacf)S nunmehr als eine bünne ©(flickte oon 
bem ©rette ablöfen, wifcljt bie Qtont mit Del aus, tegt fie auf 
bie SßachSplatte unb brärft auf bie 5°™ fo fange, bis man 
überzeugt ift, bafj fofdje gauj mit 3Bacf)3 gefüllt ift. ®ann 
nimmt man mit einem Sfieffer aus §orn ober ©ein, beffen 
ftumpfe ©djneibe ganj fiorijontaf ift, baS über bie Stänber 
ber gorm getretene 3Bad)S weg, flopft einige 9Wale leicht auf 
biefe fefbft, worauf ber 2Bacf)3abbrucf f)erau§fatten wirb. 
®iefe ©erjierungen aus 2Sacf)S fönnen entweber auS gefärbtem 
SKateriafe ^ergefteHt werben, ober fie fönnen mit eigenen 
SßachSfarben bemaft ober oergofbet werben; jebenfaHS ift eS 
tiort^eif^aft, biefefben erft ooHfommen fertig ju fteffen, efje 
man fie auf ben Äerjen befeftigt. $ur Aufbringung auf bie 
Serben erwärmt man bie betreffenben ©teilen feiert mit einem 
heifjen (Sifen, legt bie ©erjierung an unb prefjt fie mit einem 
2ucf)e auf. ®tefe(6e fiaftet an ber ©teile ganj gut, allen» 
falls fann man mit einigen Stabein, welchen man früher bie 
Äöpfe abjwicft, nachhelfen. ®ie Objecte, welche biefe ©er* 
jierungen barfteKen, finb mannigfacher Statur, namentlich aber 
Saub* unb ©lumettgewinbe, ©änber mit refigiöfen 8nfcf)riften 
u. bgl., unb Werben entweber ringförmig ober fdjnecfenförmig 
(fdjraubenförmig) an ber S'erje angebracht. $aS ©ergolben 
biefer ©erjierungeit fann auch > n öer SBeife gefchehen, bafj 
man baS ©lattgolb auf bie 2Bach§fcf)icf)te auf legt unb bann 
ben SDtobel aufbrüeft, woburch baS ®olb fehr feft haftet. 

(Sin anbere ®ecoration beS SBacfjfeS wirb burdh baS 
(Sanneliren herüorgebracht, baS finb parallel unb in öerfchiebener 
(Sntfernung öon einanber hinlaufenbe, mehr ober weniger tiefe 
(Sinfdjnitte mit runbem ober eefigem Duerfchnitte, ju bereu 
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Iperftellung man bic nachftefjenb betriebene Vorrichtung ge* 
brauet. $)iefe Vorrichtung beftefjt aü« einem Vrette oon 
27 2Rm. ”®i<fe, 162 üRm. Vreite unb einer Sänge, »eiche 
beit längften Serben, bie man ju oerfertigen gebenft, gleich* 
fommt, gut abgehobelt unb oollfommen wagrecht, welche« an 
bem einen ber beiben (Snben ein au« h art em §oIje gemachte« 
Sineal, an einer fwljfcbraube, bie gleichseitig ben SRittelpunft 
be«felben bilbet, beweglich, trägt. Unbebingt nöthig ift, baff 
bie duffere ©eite, bejief)ung«weife Äante biefe« Sineal« gerabe 
unb mit ber Vrettfante parallel fei unb auf biefe Sßeife ber 
bewegliche £a(bnteffer eine« gu befdjreibenben Greife« fei. 


5ig. 28. 


jnni ...j_ 



■ 




©amielirungSöorridjtung. 


@egen ba« 6nbe be« Sineal« hin wirb ein Säng«einfcf)nitt 
gemacht, in welchen eine Schraube, mit glügeln oerfef;en unb 
au« hartem |>olje gebrechfeit, fommt, bie fi<h in ba« unterliegenbe 
Vrett' einfehrauben läfft; bie ®imenftonen biefe« Sineal« finb 
27 3Jän. SDicfe unb minbeften« 110 6m. ©reite, üfteben biefem 
Siiteale ift bur<h brei Ipotjfchrauben eine Seifte oon 490 SDfm. 
Vreite unb 27 9Rm. ®icfe befeftigt; bie innere ©eite muh in 
ber fRidftung be«. fftabiu« liegen, wa« ftrenge einjuhalten ift; 
gröberer Vegelmäffigf eit halber muh bie duffere ©eite parallel 
mit bem fRabiu« unb mit ben ©eiten be« unteren Vrette« 
fein. 5tu« biefer Sinri^tung erfiefjt man, baff, wenn man ba« 
Sineal ber Seifte nähert, festere mit allen ihren fünften 
ba« Sineal berühren muffe, weil beibe« fRabien eine« unb 
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beweiben Greifes finb, bie ficf) fiter einanber nähern. fpat man 
nun bie Gonftructiou biefe§ SlpparateS gut begriffen, fo wirb 
einem audj bie Slnwenbung einfeucfjten. 

3Ran bringt eine Ä'erje jwifcfien baS Sineat unb bie 
Seifte unb ffemmt fie gan$ fdEiwacf) jwifcfien biefe beiben (Stüde 
mittefft ber Schraube, jebodf) in folget SEBeife, bafj fie nid^t 
manfen fann. @fje man bie Sferje $wifcf)en baS Sineaf unb bie 
Seifte bringt, tfjeilt man ben Umfang beS unteren SfjeileS — 
affo beS gufjeS ber Serje — in fedjs gleiche Steile oon 10 bis 
15 6m., je na cf) ifjrer Sänge, unb inbem man bie Äerje in 
bie SBorridjtung bringt, nimmt man barauf Ütücffidjt, einen 
biefer SlbtfjeilungSpunfte in bie @bene ju bringen. §at man 
fobann bie ©pi|e beS@treicf)mobelS, welcher eben bie Sannelirung 
entsaft, auf biefen ißunft geftefft, wäfjrenb bie fRidjtungSebene 
ber ©eite beS fangen ©retteg entfpridjt, fo bewegt man ben 
©treicfjmobel oon bem begegneten fünfte bis gunt §alfe 
unb madf|t mit aller Seicfjtigfeit unb größter Ütegelmäfjigfeit 
eine 6annelirung. SJian fpannt hierauf bie Äerge aus, brefjt fie 
fucceffioe auf affe SlbtfjeilungSpunfte unb erhält fo bie 6 6anneli= 
rungen, welche man auf Sergen meiftenS auSfüfjrt. 3e|t muß bie 
Serge, wenn fie nämlidj in ber SBeife oergiert werben foff, 
nur noch gebreljt werben, was auf folgenbe SBeife gefcfjiefjt : 
2Ran tfjeilt bie Sänge ber (Jannelirungen in brei gleiche jt^eite, 
fegt bie redete §anb auf ben ffleginn ber Sannelirung unb 
brücft; bie finfe £>anb, welche im erften drittel liegt, briidt 
ebenfalls unb läfjt bie Serge ficf) oon linfs nach rechts um 
il)re Steife örefjen. 25a bie £>anb feft liegt, fo neigen ficf) bie 
©annelirungen fcf)raubenförmig auf biefe ©eite; man bringt 
nun beibe £änbe l)öf)er, bie redete £>aitb nämfief) bafjin, wo 
früher bie linfe war unb bie linfe in baS jweite 2)rittel, 
worauf man in entgegengefe|ter fRidjtung brefjt. (Snblid) er= 
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greift man mit ber ünfen £>anb bie Ser je unter bem £alfe, 
bie rechte §anb nimmt bie ©teile ber linfen ein; man bret|t 
nadt) ber erften Stiftung unb bie Operation ift ooHenbet. 
3Ran Brauet bie Serge nur noef) ein wenig auf bem fftofl» 
tifdf)e gu roßen, um fie wieber gerabe gu richten. Die SSor= 
ridjtung geftattet bie Anbringung aßer möglichen SBergierungen 
unb ift nur abhängig non ber gorm, welche bas Sifen beS 
©treicfpnobelS f)at. 


5ifl. 29. 



(SanneliriiiigSeifeu. 


§at man Sergen Don nicf)t bebeutenber Sänge gu camte= 
liren, fo fann man fjiergu auef) ein fef)r ejract gearbeitetes 
Sifen, bem Durdfjmeffer ber Serge entfpredjenb weit unb mit 
ben Sannelirungen Derfefien, uerwenben. DiefeS Sifen, gtemlicf) 
fdjwer unb, um Sefdfmufcungen beS 28acf)fe3 gu Denn eiben, 
innen Derfilbert, wirb auf bie Serge aufgelegt unb über bie 
gange Sänge berfelben fjinabgebriieft, fo bafj firf; bie Sanneliruw 
gen einpreffen; biefe felbft finb in bem Sifen mefferartig 
gugefdjarft, fo bafc fie fctjneibenb wirfen. 

Das Sßergolben ber SEBacfjSfergen wirb in ben meiften 
gäßen mitSIattmetaß, fettener mit Srongepuloer Dorgenommen, 
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ba bog festere, wenn bag Sßadjg nicht gang befonberg fcft 
unb niff)t mef)r fiebrig ift, ficf) an fotzen Steilen ber Äerje 
anf)ängt, an welchen eine Sergotbung nicht gewünfdjt wirb 
unb biefe baburcf) ein fdjmufcigeg unb fteffigeg Stnfefjen erhalten. 
Slm beften ift eg, wenn jene ü£f>ei(e ber Äerge, welche mit 
Söfattmetatt becorirt werben foöeit, genau begeicfjnet unb affe 
anberen ©teffen mit weitem Rapier umhüllt werben, fo bafjj 
feinerlei Oefafjr gu befürchten ift. $ag Vergolten felbft fantt 
in ber SBeife oorgenommen werben, bafj man einen ißinfet in 
ftüffigeg 3Bach§ taucht, jene ©teffen, auf welche ©otb fommt, 
mit bemfelben rafch überfahrt unb bann bag Stattmetaff 
fffjneffmögtichft auftegt unb anbrücft, ober aber bie Sronge 
in ißutüer mit einem ißinfet ober einem SBattebäufchchen auf» 
ftäubt. ©inb inbeffeit complicirte ®ecorationen auggufütjren, 
fo fann in biefer SBeife nicht gearbeitet werben, fonbern eg 
muß bie Zeichnung mittetft Sergotberfirnifj gemacht unb ehe 
fotcher oöffig' troffen geworben, bag Stattmetaff ober bie 
Sronge aufgelegt werben. 

Sluch taffen fid) auf bie bergen ÜDfatereien mit 2öad)g= 
färben, oon beren Bereitung noch bie ^ebe ift, anbringen, 
ebenfo wie eingetne bunte Sinieu, welche man affenfaffg mit 
ftüffigem, farbigem SSacfjfe ober auch mit Stquatell* unb felbft 
Öarffarben angführeit fann. ®ie ißapierüergierungen, aug 
©fernen, Sorburen, Silbern ic. beftetjenb, werben an ber 
SRüfffeite mit ftüffigem SBachfe beftrichen unb bann an ben 
bergen befeftigt, inbem man fie feft anbrüfft. Stn ben Öfter'* 
fergen werben auch bie SBeifjrauchnäget angebracht. ®iefe SRägd 
haben bie gorm oiereffiger ißpramiben unb finb mit einem 
Meinen 2tnf)ängfet unter ber Sofia ber ißpramibe tierfehen. 
ÜJtit biefem 2tnf)ängfel fijjen bie SHäget in ber Äerge. ®iefe 
SRägel werben aug 2Baff)g geformt, unter weicheg man 2Beif)= 
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raucf) ober ÜRaftij in gepulüertem $uftanbe gemifd)t fjat, 
rooburd) ba« SBadf« eine hellgraue Färbung erhält. ÜRan 
mad)t ein Heine« Sodf in ber SOfttte eine« gelbe« ber fterge, 
.eine« barüber, eine« bornnter unb eine« auf jeber ©eite be« 
erfteren; in biefe fünf Södier fefct man bie genannten 9?ägel 
ein, »eldfe geroöfjnticf) öergolbet werben. 

$ie gabrifation ber Slatfitliibter. 

Unter bent tarnen S^acfjtlicfjter t>erftef)t man foldje 3Badj«= 
f er gen, welche oermöge ihrer eigentEjümticfjen gorrn ein nur 
fet>r fchmache« £icf|t geben unb fef>r langfam terbrennen, fo 
baff eine folc^e SBadjSferge, welche gewöhnlich fefjr billig ift, 
eine gange 9iad)t brennt unb ben gu beleuc^tenben fRaum in 
ein tiefe« ^albbuttfel f)üUt. ÜRan fennt ffieröon bie fogenannten 
»9Rortier8« unb bie gewöhnlichen 5Racf)tlidhter, welche aud) 
©d)Wimmer genannt unb auf in ein mit Oel gefüllte« ®la« 
gefegt »erben. 

3ur ^erfteDung ber »ÜRortier«« bebarf man einer 2ln= 
ga^l öon fonifdhen $öpfcf)en au« SBeifjblecf), bereit gorm 
gig. 30 öerfinnlidjt unb beren ©röfje fid) nad) ben gu fer= 
tigenben Sidjtern richtet. ®iefe Uöpfcljen »erben gut mit 
Olioenöl au«geftricf)en, fo bafj fid) ba« Ijineingegoffene Sßadj« 
nicht an bie SBanbungen anlegen fann, unb auf einem Sifdje 
arrangirt. SRun fafjt ber Arbeiter mit ber liufen fmnb bie in 
entfprecf)enbe Sänge gefdEjnittenen, imprägnirten ®od(jte, be= 
giel)ung«»eife einen berfelben, hält benfelben in bie SDiitte be« 
Köpfchen« fo, baft ungefähr 2 5m. be«felben auf ben SBobeit 
gu liegen fommen, wäfyrenb ber übrige X^eil in ber ÜRitte 
auffteigt unb ungefähr '/ 2 6m. über ben 9tanb be« itöpfdfjen« 
f)inau«ragt, um ba« Slrtgürtben gu geftatten. 9Rit ber redeten 


Digitized by LjOOQle 



92 


3>ie {Jabrilation ber üßadjttidjter. 


§anb fafst ec ben ©iefjtöffet, füllt baS SßadfjS in ben Topf 
unb tafjt eS barin erftarren. Um bie Strbeit ju befdjteunigeu, 
fo bafj man nic^t warten mufj, bis ber Tod)t in bem weichen 
3Bad£)fe oon fetbft ftefjen bleibt, fann man burdj bie@<fjlinge 
ein ©tüdfcfjen jief»ert, wetdjes über bie beiben SRänber 
beS TöpfdjenS t)inauSragt unb üerfjinbert, bafj ber Tod)t aus 
feiner Sage !omme. ©obalb baS 2Bad)S üößig fatt geworben 
unb erftarrt ift, ftürjt man bie Töpfchen um, woburct) bie 
ÜJiortierS leitet fjerauögetjen unb ftefjen bleiben, wätjrenb man 

2üg. 30. 3ig. 31. 


3form für »3JJortierS«= „ , . 

SWörferferjeH. 9tad)tlul)t=@cijttmnmer. 

bie Töpfchen wegtjebt. Tie ÜDfortierS werben nun nocf) auf färben 
gebteid^t unb bann öerpadt. ,gum ©ebraudje werben biefelben 
in ein anbereS ©efäft, in wetdjeS fie genau paffen, gefteUt 
unb biefeS in ein ©efäft mit Sßaffer gebraut; baS SBaffer 
bejwedt bie (Schaltung beS 28ad)feS auf einer fefjt nieberen 
Temperatur, fo bafj baSfelbe nur fef>r ferner fdfjmifjt unb 
langfam oerbrennt. — Tie Tauer beS SrennenS richtet fidf) 
itad) ber ©tärfe beS TodjteS unb ber ©röfje ber SDfortierS fetbft. 

Tie fdjwimmenben 9iacf»tlic^ter werben aus gezogenen 
SßacfjSferjen gefertigt, inbem man biefelben, nadjbem man bie 
©tärfe beftimmt, itt entfpredjenb grofje, meift 1 6m. lange 
©tücfe mittetft eines fdfjarfeit SKefferS fdpteibet. Tie Säuge 
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unb ®tcfe ber Serben richtet fiel) nad) ber $eitbauer, wäljrenb 
welcher fie Brennen faßen, unb hot man folche, welche 4, 5, 
6, 7, 8, 10 unb 12 ©tunben Brennen. $>iefe Serben »erben 
nun in au«gejacfte ©cheibchen au« gang biinnem Söeifjblech ober 
aucf) harten papier, wetdje in ber SJlitte mit einem Soche, jur 
Stufnatjme berfelBen, oerfefjen ift, eingefefct; bie @cf)eibchen 
felbft ftnb mit Äorf armirt, um if)t Schwimmen gu erleichtern. 
3um ©ebrauche fefct man biefen «Schwimmer auf ein mit 
SBaffer gur Raffte gefüßte« ©la«, auf »e(che4 bann eine 1 Big 
2 Sm. hohe Delfchichte (gewöhnliche« fRap«öl) fommt. ®a« 
£icf)t, welche« biefe Vergehen oerbreiten, ift ein fehr fch»a<he« 
unb begwecft nur, einen 3iaum fo weit gu erließen, bah man 
©egenftänbe nicht aßgufchwer auffinbet. 

$ie (Srjengnng ber 2Sa<h«lämp<hen für Illuminationen. 

®iefe Sämpdjen werben für 33eleuchtung«effecte in jLfjecitern, 
©ölen, ©chlöffern, fowie auch im freien für ©artenbeleudj* 
tung, freiftehenbe Objecte, wie $riumphpforten unb bergleidjen 
noch immer oielfach oerwenbet. 3e nach & ent greife finb bie» 
felben au« einem mehr ober weniger mit $alg oerfe|ten SBadfjfe 
gefertigt unb fo eingerichtet, baff fie mit ober ohne eine 
3Bafferfcf)ichte, auf welch' leerer ba« SBach« fchwimmt, ge» 
brannt »erben fönnen. 

3u ihrer £>erfteßung oerwenbet man ebenfaß« Köpfchen 
au« SBeifcblech, »eiche oon ben bei ben ßJiortier« oerwenbeten 
nur barin abweichen, ba| oom Söoben be« stopfe« au« brei 
bi« oier bünne fRöhrcfjen au«gehen, welche in ber eingugiefjenben 
SBach«compofitioit einen SRaum frei laffen, um bie ftarf ge» 
fteiften 2)ocf)te eingujieljen. ®ieje Köpfchen werben gut geölt, 
mit bem SBachfe üoßgegoffen, erfaßen gelaffen unb bann bie 
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Sochte eingefterft; worauf bie bergeftaft erzeugten Ä'erjen in 
bie jur Illumination bienenben, weift gefärbten ©läfer ein= 
gefegt werben. SBerwenbet man jur Sttumination feine ©läfer, 
fonbern SSlechtöpfcfjen, fo : faden bie 3töt)rcf)en weg unb ftatt 
ihrer befinben fiel) am ©oben beSfelben eiferne Sonte, auf 
welche bie Sochte gefteeft werben. 

^Bringt man unter bie eigentliche 33eleucf)tung3maffe eine 
2Bafferf<f)i<ijte, fo erfdjeint baS @la£ ober ber Sopf burefj bie 
obenauf befinbliche Schichte angefüllt unb man erfpart be= 
beutenb an SÖlaterial, . nachbem biefe SampionS gewöhnlidh 
nur eine fördere .ßeit J u brennen hüben. Sfjre §erfteHitng ift 
wohl in ben feltenften gälten ein @efcf|äft beS 2Bacf)3waaren= 
gabrifanten, ba bie SnftaHateure fie meift felbft füllen. 

Sßorfcfjriften. 

1. 1 Sfjeil weites 2Sacf)S, 2 Slj. gereinigtes §ammelfett; 
2. 2 Sh- weites SBachS, 1 Sh- StinbStalg; 3. 3 Sh- weijjeS 
2Bacf)S, 8 Sh- gereinigter Saig. Sie beiben Subftanjen werben 
gefchmotjen, gut burcheinanber gemifd^t unb in ber angegebenen 
SEBeife oerwenbet. 


Die JFabnHattim kr $Dad)S- mtb :prd)fadtclit. 

Unter gacfeln oerfteheu wir ein 93eteuchtungSmaterial, 
welche^ auSfchliefjlich jur Qrrjeugung greller SeleuchtungSeffecte 
unb meiftenS im greien bei feierlichen Umzügen, bei Seiten» 
begängniffen unb bei nächtlichen Slrbeiten Slnweubung finbet. 
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3Ran forbert alfo oon ihnen, baj? fie felbft bei ftarfem SEBinbe 
nicht aHjuleicht »erlösen, möglichft wenig SRauch unb ©eruch 
geben nnb nicht alljuleidjt abrinnen. Sie werben theils aus 
SBadjä in SSerbinbuitg mit ^ßecf» unb £>arj, theils aus lefcterem 
SRaterial allein gefertigt unb finb jene, welche in ber §anb 
getragen werben füllen, mit eigenen fdjüfjenben unb gewöhn» 
lieh auS §olj gefertigten ^anbfjaben (fjacfetfc^uf), eine 9lrt 
2eud)ter mit Är'anj) üerfetjen, ober aber werben auf folcfjc 
aufgeftecft. 

®ie reinen SBac^sf adeln werben gewöhnlich auS üier fertigen 
SEBadjäferjen üon beliebiger Störte unb üänge (je nach ber 93renn= 
bauer)' gefertigt, inbem man biefelben auf einem Sifdj auf einanber 
legt unb mit einem h«if5 gemachten, löttjfolbenartigen ©ifen 
über ben ^wifchenraum ber beiben juoberft liegenbeit fterjen 
fährt. $aS Sßadjs wirb flüffig, bereinigt beibe oberen Serjen, 
unb inbem man baS ißaquet umlegt unb audh bie anbereit 
^wifchenräume in gleicher SBeife behaubeit, bereinigen fidj auch 
in biefen bie nebeneinanber gelagerten fterjen unb bitbcn fo 
ein ©anjeS. ©ine berartige gadel brennt mit üier Sodjten 
unb e3 ift fdjwer benfbar, bafj ein SEBinbftofj alle üier ®odjtc 
auf einmal auSlöjdjen füllte; einer wirb gewif? ftets brenneitb 
erhalten unb er wirb audh womentan oerlöfchten üermöge 
ber großen SEBärme, welche in feiner 9läf)e h^rrfd^t, fofort 
wieber eutjünben. SEBerben bie Radeln eigens angefertigt, fo 
nimmt man Ijierju einen fehr biden, aus jWanjig nnb mehr 
^anffäben beftehenben Socftt, weldjer juerft mit beu leicht 
eutjünbbar madjeitben ©hemitalien getränft unb bann mit 
einem ©emifdje aus gleidjen Sh e il en SBod^S unb bident Ser» 
pentiri imprägnirt wirb; würbe man bei einem Mochte 2Bad)S 
allein nehmen, fo läuft man ©efabr, bafj 2Binb unb Stegen 
beufelben fehr halb üerlöfdhen würben, ber 3 u i a h oou Ser» 
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pentin hingegen, eines (eid^t unb rapib brenneitbcn 9D?ateriatS r 
öer^ütet biefe ©efafjr gänjlicfj. 3ft her ®od)t genügeub mit 
biefer SDtifcfjung umt)üUt, fo boßenbet man bie Jadel burdj 
Stngiefjen ober Einträgen, mie bieS bei ber Srjeugung ber 
®erjen betrieben mürbe, unb roßt fie bann 
S'fl- 32 - behufs boßer Jertigfteßung auf bem.Stoßtifdje. 

— Slud) biefe Radeln fönnen je bier unb oier 
ju einem Sunbe bereinigt merben. 

®a biefe Radeln au§ reinem Sßadjfe jebotf) 
ju Ijodj ju ftefjen fornmen, fo fertigt man folcfje 
au§ einem ©emenge gleicher $f)ei(e 2Badj§, 9toij= 
terpentin unb Unfdjlitt; ber £)od)t, melden 
man gebraucht, ift aus §anf unb naljeju einen 
®aumen bid. SJtit ber genannten ßompufition 
mirb borerft ber ®odjt, melier jur ©ntfer* 
nung aller JeudEjtigfeit fe^r fd^arf auSgetrodnet 
mürbe, feljr gut getränft unb bann jum Srodnen 
aufgeljängt. ÜKittelft SlngiejjenS merben nun* 
mef)r bie Jodeln auf if»re beftimmte ®ide 
gebradjt, auf bem Stoßtifdje runb auSgeroßt 
unb befcfjnitten, morauf fie in ber fdjcm an* 
gegebenen SBeife ju je bier ©tüd ju einer ^arfel 
bereinigt merben. ®iefe Jodeln paben ben 
ftacfelföub. 9 r ofeen Sßortfjeit, bißig ju fein, ein fdjöncS 
großes 2id)t ju geben unb fetbft im ärgften 
©türm unb Stegen nidjt ju berlöfcpeu. 

SSon ißed)fadetn fenut mau ®odjt* unb ©todfadein; bei 
erfteren ift ein $od)t, bei lederen ein Äieufpan borfjanben, 
um melden bie eigentliche brennbare Jadelmaffe gebüßt mirb. 
®ie ®od)tfadcln beftefjen aus einem bicfjtgefponnenen ®ocf)te, 
ber in gefdjmolgeneä, fcf)marje§ ißedj ober Kolophonium ge* 
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tauefit wirb (aud) eine 9J?ifcf)ung non Golopfjonium, Serpentin 
unb fd)ledjtem SEBadjfe wirb f)ie unb ba gebraucht). Sann jie^t 
man ifjn burd) eines ber größten Södier eines 3> e ^ e ‘i en ^f 
bamit er fidj orbentlicfj runbet, inbem man ifjn auffjängt unb 
mit ber (Sifenplatte beSfelben über feine ganje Sänge f)erab= 
fäf|rt; biefe SÖianipulation roieberfjolt man nod) burd) jwei 
Heinere Södjer beS 3* e ^ c if cng r taud)t bann ben fo bereiteten 
Sod>t neuerlid) ein unb jietjt ifjn wiebertjolt burd) baS 
eifen, bis er bie nötige Side erreicht f)at. Sann tegt man 
uier foldje gacfeln auf einen Sifd) unb Bereinigt fie mittetft 
beS tjeifjen ÄolbenS. ©d)liefjlidi überftreid)t man bie gacfeln 
mit einer 2Rifd)ung non Seimwaffer unb Äretbe unb oerfieljt 
fie mit einem bünnen 3Bad)Süberjuge. 

Sie ©tocffadeln werben in äljntidjer SBeife fjergeftellt. 
SDian umwidelt einen runblid)en ©tab aus gidjtenfiolj mit 
SSerg, binbet baSfetbe an einzelnen ©teilen mit langen, bünnen 
gäben feft unb tarnet biefen fo t>orgerid)teten gadetfern in 
bie fdfmeljenbe Söiifdjung oon Serpentin, £mrj unb Saig; baS 
©intuudjen wirb fo lange wieberljolt, bis bie gadel bie er= 
forberlidje ©tärfe erreicht fjat, bann auf bem 9tolltifd)e auS= 
gerollt unb mit bem Äreibeüberjuge oerfeljen. 


5Das (Snefiett ber tötodjsjtgureit. 

3um ©iefjen ber ÜÜBadfSfiguren bebient man fiel) gor men 
auS ©ppS ober SWetall, welche je nadj bem tferjuftellenben 
Objecte auS einem, jmei ober mehreren Steilen hefteten, aber 

€ebna. SBacfj?. 7 
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Weber einen öacf= ober fonftigen Ueberjug fjaben bürfen, um 
bag 2lnt)aften beg ^eifeen SSadjfeg ju oermeiben. S'urj oor 
bem (Gebrauche werben bie ©ppgformen einfach in falteg SBaffer 
getauft unb gut ablaufen gelaffen, fo baff nicht mehr SBaffer 
in benfetben enthalten ift, alg ber ©ppg ttermöge feiner 
hpgroffopifchen (£igenfcf»aften angejogen t)at, bie SRetallformeit 
mit Oel auggeftricfjen, unb löfen ficfi aug berart präparirten 
formen bie gegoffenen SBadjgfiguren leidet unb ohne lieben $u 
bleiben, heraug. ®ag SBacf)g barf nict)t überf)i|t fein, fonbern 
fchon etwag abgefü^tt, ba ju fjeifjeg Sßadjg fidj beim ©rfalten 
ftarf jufammenjief)t unb fehler entftetjen würben, wäfjrenb 
$u falteg p(öglid) ftocft unb bie formen uict)t augfütlt. £>ot)te 
giguren ftetlt man in ber Sßeife bar, bah man bie formen 
juerft oottgiept, einige üötinuten ftetien (äfft, fo bafj tag ben 
ÜSanbungen junädhft befinblidje SBad^g ftocft unb hierauf bag 
in ber üöfttte noch ftüffige 2öacf)§ wieber auggiefet. ®ie 
®icfe ber SEBanbungen hoffet Figuren täfjt fich fo nach belieben 
regeln. 

®a bie aug reinem SBachfe gefertigten giguren fehr weich 
finb, fefct man häufig fotche Körper ju, welche einen höheren 
©dhmetjpunft haben, fo namentlich Stearin unb bann auch 
meifjeg £arj; le^tereg ift billig unb laffen fidf mit 3uf)itfe= 
nähme begfetben auch billige ©egenftänbe fierftelten. ‘ 

Sßorfdjriften. . 

1. 2 Äitogr. weifjeg SBacfjg, '/ 2 Äilogr. Stearin ; 
2. 3 Äilogr. weiheg Sßadjg, '/ 2 ftitogr. Stearin, '/ 3 Silogr. 
weifeeg gwrj; 3. 3 Silogr. weites 9Bacf)§, 3 / 4 Stilogr. weiheg §arj. 
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Die fceropljanherjen, 

oor längerer $eit oon SRiejaner in 2Bien erfuuben, beftefyen 
au§ Stearinfäure, roelc^er man 7 6i3 15°/» SSadjä jufe^t, 
um ben Äerjeu Tranäparenj ju erteilen, Sor bem ©ießen 
barf bie $D?ifcf)ung reicht wie reine ©tearinfäure burcfjeinanber 
gerührt werben, ba fid) fonft bie SCBacfj^tfjeiCcfjen wieber aus* 
Reiben würben. $ur Bereitung ber Geropljanferjen werben 
100 Tf)- Stearin mit 13 II). SBadhS mittelft Tampf jufammew 
gefd^moljen unb bann uorf) eine fjalbe ©tunbe in biefem 
guftanbe einer gelinben Ipifce au§gefeßt. üiurt wirb ber Tampf 
abgefperrt unb fobalb fidj an bem SRanbe ber €berfläcf)e ein 
SReif bilbet, h at bie äRifchung bie geeignete Temperatur, um 
in gormen gegoffen ju werben, weldje üorf)er auf einen gleich» 
mäßigen ©rab erwärmt würben. Seim ©ießen fotl bie SOiaffe 
möglidift wenig beunruhigt werben, weil fonft bie erhielten 
Äerjeit nicht burchfcheinenb, fonbern oöllig unburcf)fid)tig finb. 


CeropJjatucn 

finb jene burchfdjeinenben Silber oon porjellanartigent 21us= 
feheit, welche man erhält, wenn man beliebig gefärbtes äBadjs 
in flache ©hPSfotmen gießt, wie folche beim Serfertigen ber 
Sithopßanien gebraucht werben. 

91uf einer ©laSplatte bringt man eine ungefähr 15 ÜRm. 
bide Schichte au§ weißem ober gefärbtem ÜSachfe an, inbem 

7 * 
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$te (Srjeuguitg ber äBadjSblutnen. 


man bie glatte mit einem Staube aus fteifem ißapier umgiebt 
unb in ben jo gebitbeten haften ba§ gejdjmotjene 2Bad)3 ein» 
gießt, toobei man jeßr oiet Sorgfalt bar auf Derwenbet, bie 
obere glätte ber 2Bacf)gjd)icf)te jo eben wie nur irgenb mögtidj 
ju erhalten, um ein bearbeiten mit bem SWejjer ju umgeben. 
Sn biefe 3EBad)Sfdjid)te wirb nun mit ©riffeln aus £otj ober 
(Slfenbein baS bilb eingraoirt, wobei man jebod) Stüdfidjt 
barauf ju nehmen tjat, biefe ©raoirungen jo auSjufüßren, 
baß fidj bie einjugießenbe ©gpSfdjidjte teidjt toStöfen fann. 
®ie bunfelften Stellen erhielt man burcfj Stuftragen Don metjr 
SBadjS. Sft biefe SBacßSptatte genügenb auSgearbeitct, jo wirb 
fie mit einem £otj» ober SKetattraßmen umgeben unb mit 
gut unb fein Derrilßrtem SllabaftergppS unb SBaffer übergojjen. 
9tadj bem (Srtjärten ber ©ppsfdjicßte nimmt man biejetbe ab 
unb gießt nun weißes (mit btei» ober $infweiß gefärbtes) 
ober bunt gefärbtes Söacfjs in biejetbe ein, um fotdjeS bann 
abjuneßmen unb ats Smitation ber ißorjeltanlicßtbitber, ats 
ßeropßanien ju oerfaufen. 


Ute (Erzeugung ber ftadpblumen. 

Sßenn aucß tauge nicßt meßr jo ßäufig wie friißer, ats 
man bie ßeutige S3tumenfabri!ation in jotrfjer Sßoltenbung 
nid^t fannte, werben bocß aud) jeßt nocß SBacßSbtumen erjeugt 
unb ju mannigfachen 3 tuec £ eu Derwenbet. 

®aS 28ad)S, wetcßeS man gebraust, muß reines 33ienen= 
wacßS oßite jebe SBerfätjcßung fein unb wirb Don bem SBacßs» 
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blumenerjeuget mit Serpentin öerfefet, um ifjm mefjr 5 € ftig= 
feit ju geben, ©eroöfjnlid) nimmt man oenetianifchen Serpentin, 
fodjt benfelben mit SBaffer tüchtig unb fo lange aug, big 
alteö SBaffer flar abläuft unb oermifcfjt ifjit bann mit bem 
fchmeljenben SBachfe recfjt innig, fo bafj bag @anje eine 
gleichmäßige ©albe oorftellt; bann füllt man biefe SWaffe in 
formen unb Ejebt fie bebufg weiterer Verarbeitung auf. Stuf 
100 Steile SBadjg nimmt man im SDJittel 8 Sf)eile Serpentin. 
S)ie Färbung biefeö SBacfjfeö, um bie färben ber natürlichen 
Vlumen unb Vlätter tjerjuftellcn, gefchiefjt, inbem man unter 
bag fdjmeljenbe SBad^ö bie färben einrüljrt ober eytraljiren 
läßt, wie bieg ©eite 51 frfjoit beim gärben beg SBadjfeg be= 
fdßrieben würbe ; aber fie gefdjief)t auch noch fpäter, wenn bie 
Objecte fcf>on im Proben fertig geftetlt finb, burch ©inreiben 
trocfener, puloerförmiger garben, um bie eigentliche Färbung 
unb bag eigenthümliche Stngfefjen tnöglidjft getreu nacf)= 
juahmen. 

Sag ^jauptmaterial für bie ©rjeugung aller SBadjg* 
blumen bilben bie SBadjäbfätter, bag finb papierbünne Vlätter 
aug SBadfjä, Welche wie folgt fjergeftetlt werben. ÜJtan nimmt 
einen Vogen gut geleimteg unb fatinirteg Rapier, fdjneibet 
ihn in ©treifen non etwa 20 6m., weicht biefe Streifen in 
SBaffer ein unb trodnet fie jwifdjeit Fließpapier fo ab, baß 
feine Feudßtigfeit auf benfelben ju bemerfen ift. Siefe feudjten 
©treifen legt man ber Sänge nach au f flüffigeg SBadjg, fo 
baf; nur bie eine ©eite bebecft ift unb jießt eg bann fofort 
wieber ab; bag 3Bacf)g fjaftet an bem ißapier in bünner 
.©deichte — burch wieberßolteg @intaudE)en fann bie SBadfjg* 
fchichte nach ®ebarf oerftärft unb fdEjließlidj biefelbe alg 
bicfereg ober bünnereg Statt nach Sebarf öon bem feuchten 
Rapier abgenommen werben. ©g ift einleuchtenb, bah man 
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einiger Uebung bebarf, um auf biefe SBeife öollfommen gleich* 
mäfjig biefe unb ebene Blätter tjerjuftetten unb bie erften 
Sßerfuc^e werben gewift mancherlei ju wünfdjen übrig taffen. 

3ft baS SBacf)S ju heil, fo wirb man feiten ein ganjes 
Sötatt, ift es hingegen fäjon ju fehr abgefühlt, SBtätter non 
ungleicher $icfe befommen. SBenn baS SBachS beim Wochen 
fdjäumt, fo legt fich biefer Schaum auf baS Rapier unb 
man erhält ftatt eines glatten einen potöfen, löcherigen 
Ueberjug. SBenn man baS ißapier ju na| gemacht h“t, fo 
reifet eS leicht, ift eS aber ju troefen, fo löft fiel) baS 
3Bad)S nicht ober nur theilweife ab. Sollte baS SEBachS auf 
bem Rapier fpringen, fo ift bieS ein Reichen, baff ber 
Serpentinjufab ju gering gewefen unb man muh baher mehr 
nehmen — ift eS ju weich, f° niuh noch 23mh s jugefe^t 
werben. 

®ie SBachSfchictjte wirb nunmehr bon bem Rapier abge* 
(oft unb fo befchnitten, bah man bie gewöhnlich bieferen unb 
bünneren @nben mit ber Scheere abfehneibet, nach färben 
fortirt unb ihrer weiteren Bearbeitung jufüljrt. 

®aS SluSfcfjneiben ber Blumen* unb fonftigen Blätter 
erfolgt entweber mit Scheere unb SDteffer, inbem ber Arbeiter 
fich hierbei natürlicher Borlagen bebient ober auS bem ©e* 
bächtnih arbeitet, ober wenn man gröbere ÜWengen eines unb 
beSfelben Objectes anjufertigen h Q b mittelft gönnten aus 
©ifen. ®ie formen auS ©ifen finb ber Blattform entfpredjenb 
unten mit einer Scfjneibe oerfehen unb werben auf bie aus* 
jufdjlagenben SBachäblätter (10 — 12, je nach beren ®icfe) 
aufgefefct unb entweber mittelft ber f5 au ft °ber eines höljernen 
fmmmerS auSgefchlagen. SBenn man mit SJfobeln arbeitet, fo 
ift eine grobe SCnjatjI berfelben erforberlich, ba man bei 
oielblätterigen Blumen jum Beifpiel felbft 20 unb noch mehr 
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oerfd)ieben grofjer unb oerfcfjicben geformter SÖIätter bebarf; 
es fann fid) batjer bie Serwenbung uon SDtobeln nur bann 
rentiren, wenn man non einem unb bemfetben Objecte gleid) 
ganje ®u|enbe anjufertigen fjat. Sn allen anberen gälten 
fc^neibet man bie Stätter, wie man fie gebraucht, mit ber 
©djee re. $)iefe fo oorgeridjteten Stätter toerben nun nody 
matS gefärbt unb jwar gejcf)ief)t bieö mittetft SinreibenS 
trocfener garben, gegtänjt ober mattirt, je nad)bem es ber 
Sfjarafter erforbert. £ier jeigt fid) bie üotle ®efd)icflid)teit 
beS StrbeiterS, benn es ift einerfeits nidjt teidjt, bie richtige 
garbe ju wägten, anbererfeits aber auch nidjt leidjt, fie ent» 
fpredjenb einjureiben, fo baf? bie Statur gtüdtictj nac^ge» 
afjmt ift. 

ÜDtan gebraucht jum ©inreiben faft nur färben minera» 
lifdjen UrfprungeS, welche, je nacf)bem baS Statt @tanj be= 
fommen ober matt bteiben fott, im erfteren gatte mit geber» 
weif}, in teuerem gatte mit feinem ©tärfepuber oermijdjt 
unb mit einem feinen ^Sinfet trodeit aufgelegt werben; eS 
finb auf ein einziges Statt in biefer Söeife oft mehrere garben 
aufjutragen unb muffen bann biefetben ber Statur ent» 
fpredjenb ineinanber oertaufenb oerrieben werben. 

Um Iwdjglanj fjerjuftellen, iiberjief)t man bie Stätter 
am beften mit einer Sluftöfung oon ©anbaraf in Spiritus 
mittetft eines feinen ^aarpinfetS. Um bie Utippen unb Slbertt 
anjubringen, bebarf man befonberer ÜJtobel, weldje auf bie 
oortier etwas erwärmten Stätter aufgebrudt werben, liefen 
fo oorbereiteten Stättern giebt man nun burdj cntfpredjeitbeS 
Siegen, ©inferben mit tjötjerneu SKobettir^otjern, Ejeigen 
eifernen S'otben bie erforberlid)en gormen uub befeftigt fotdje 
bann an mit 2Bad)S überzogenen $)rät)ten üon crforbertidjer 
©tärfe. ®ie $rät)te fotten, um baS SBactjS beffer tjaften ju 
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matten, mit ©eibe ober Solle überfponnen fein, werben in 
gefärbtes Sad)S eingetaudjt unb fobann auf einer ©tein* 
platte auSgerollt; baS Befeftigen gefdjieht burdj gelinbeS 
©twärmen unb fefteS Slnbriiden beiber Steile. Sille auf biefe 
Seife Ijergeftetlten Blumenblätter werben nun zu einem 
©anjen oereinigt ; eine Slrbeit, wobei baS ©efdjicf beS SlrbeiterS 
allein auSfdjlaggebenb ift, inbem man foldfje auf einer Keinen 
SadjSfdjeibe anorbnet unb mittelft fttetbaren SadjfeS befeftigt. 
®ie ©taubfäben tnüffen auf biefem SadjSboben fdjon oorljer 
befeftigt werben unb bem ©anjen lann nur burdj richtige 
Slnbringung ber einzelnen Jljeile ber wahre Sfjarafter ge» 
geben werben. 

Blumen, welche nur aus einem einzigen Steile unb 
nidjt aus mehreren Blättern hefteten, werben gebrudt, inbem 
man entfpredienbe §oljmobeße in fdjmelzenbeS SadjS tarnet, 
auf biefe Slrt bie $ orm fjerftellt unb bann wie fdjon ange» 
geben weiter öerfäfjrt. 


^edjntfdfe jfyeaalitateit. 

0fairuugS=SIüffigfeiten für Zeidjunngeit. 

Um Zeichnungen mit treibe ober Bfeiftift ju fairen unb 
unoerwifdjbar ju madjen, wirb baS gezeichnete Blatt mit 
einer Sluflöfung oon weitem SadjS in einem ätherifdjen 
Dele beftrirfjen unb bann getrodnet. ®ie glüffigfeit, welche 
nur auf ber Ütüdfeite aufgetragen werben barf, bringt in bie 
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Sßoren beg Rapiere« ein unb bag nach ber Verflüchtigung 
beg ät^erifcfjen Deleg jurücfbleibenbe 3Bacf)g »ermittelt ein 
innigere^ haften ber Beicßnung, bejieljunggweife ber ftoljle 
ober beg @rapf)ite^ auf bem fßapier. Qfärbt man bie Söfung 
mit entfpredjenben Pigmenten, fo fann man weißem Rapier 
ba§ Slugfeßen »on gelblichem chinefifchen ober altem »ergilbten 
fßapier geben. 

3n einem emaiHirten eifernen Topfe bringt man 50 ©r. 
SBacßg jum ©djmeljen ; anberfeitg erwärmt man 500 ®r. guteg 
rectificirteg Terpentinöl auf ungefähr 45° 6., nimmt bag 
©efäß mit Sßadjg »om 3? euer »»b fügt unter beftänbigem 
Umrühren langfam bag Terpentinöl hinju- 

Um cf)inefifcheg fßapier ju imitiren, fügt man bem ge* 
fdjmoljenen 2Sacf)g 5 ©r. puloerifirte ßurcumae tjingu unb 
colirt burdh ßeinwanb. 

$ur §erftellung beg ^arbentoneä für »ergilbteg fßapier 
nimmt man ftatt ßurcumae 3 ©r. Safran. 

Tag Aufträgen ber glüffigfeit gefcf»iet)t mittelft eineg 
breiten fßinfelg unb in rafcßen, gleichmäßigen Bögen, um 
glecfen ju »ermeiben, welche namentlich bei ben farbigen 
^lüffigfeiten leicht »orfommen föttnen, wenn nicht fefjr be= 
hutfam »erfahren wirb. 

Sachs als Vinbemittel für ftarbeu. 

Slllbup h^ gefunben, baß, wenn man ber auf gewöhn» 
ließe Seife it; Del geriebenen garbe ftatt ber jum Streichen 
nöthigen Verbüitnunggflüffigfeit aug Seinölfirniß unb Ter* 
pentinöl eine Sluflöjung »on Sachs uitb amerifanifchem ,<parj 
in Terpentinöl jufeßt, folcße ficfi nie abfc^älen fann unb 
babei einen angenehmen matten ©lanj erhält. 
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Söian fdpniljt ju biefent ©elfufe 5 Silogr. gelbeg 28ad)S 
in gutem 2eiitülfirni| (15 Silogr.) unb anberfeitS 2 Silogr. 
amerifanifdjeS §arj in 4 Äilogr. Serpentinöl, tnifdjt nad) 
gehörigem Sluflöfen beibe glüffigfeiten jufammen unb fügt 
nun unter beftänbigem Umrüfjren nod) 5 S’ilogr. Serpen» 
tinöl l)inju ; bann colirt man bitrdj Seinwanb unb bewahrt 
jum ®ebraud)e auf. Sludj ol)ne gufafc oon gto&e fann bie 
2Bad|Stöfung als Slnftrid) ju üerfdjtebenen groecfen benüfjt 
merben, unb fo namentlich ben @runb für SBad|S« unb 
greScomalercien abgeben. 

Satfisntaffe für Äupferftedjer. 

31IS üorjüglid)er Ueberjug für Äupferplatten, weldje ge= 
ftoc^en werben füllen, eignen fid) nad)ftel)enbe ÜDiifdjungen : 

fyür Arbeite n im SBinter: 

40 Steile gelbeg 23acf)g, 30 %i). SJiaftij, 15 21). ft>ri= 
fdjer SlSpljalt. 


gür Arbeiten im Sfßinter: 

30 Sljeile gelbes 2Bad)S, 30 Sl). SDJaftij, 15 Sf). 
Slgp^alt. 

$ür Arbeiten im Sommer: 

120 Steile gelbes 2Bad)S, 30 £1). SWaftij, 60 Sl)- 
Slspljalt, 30 Sf)- ©ernftein. 

9Jiau fdfmiljt einerfeitS ben 9XSpf»alt, anberfeitS baS 
SEBadjS, in welchem man and) ben SJJaftij jergef)en läfjt unb 
mifdjt bann beibe ©ubftanjen unter beftänbigem Umrüfjreit 
jufammen. ©eim ©ebraudje mufj fowofjl bie SD?affe als aucfj 
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bie Supferptatte erwärmt werben; (entere besfjatb, bamit bie 
ÜJtaffe fefter fjaftet. 

Sadjbmaffe jum ©rabircn auf ©lab. 

2Ran fdjmitjt 7 Sljeite uenetianifcfjen Serpentin mit 
15 Steilen ÜKaftij in einem cmaiflirten Sopfe jufammen unb 
giebt nacf) bem fjlüffigtüerben unter beftänbigem Umrfitjren 
4 Steile ©piföt .tjinju. 

(SS werben gefdjmotsen: 30 Sfjeite weites Sßacfjs, 15 St). 
2J?aftif, anberfeitS töft man 7 St). Stbptjatt in 2 St). üene= 
tianifdjem Serpentin unb mi)djt unter Umrüt)ren beibe SDiaffen 
jufammen. 


Seidjeb Sadjb für ©rabcure. 

SDlatt fdjmitjt jufammen : 1 Sfjeil Satg mit 2 St), gelbem 
SBacfjb, ober: 1 St). Dtioenöt mit 5 St), gelbem SEBadjb, 
ober: 1 St). Serpentin mit 4 St), getbem 2Bacf)3, ober: 
5 St), getbeä Sßadjs mit 3 St), oenetianifdjem Serpentin unb 
3 S i)‘. Otioenöt. 

©onfertotruugbntittel für Veberrieuteu. 

Siefe§ ooit Sr. 2Biebert)otb empfotjtene ÜDiittel beftefjt 
au§ 12 St), getbem SßadtiS, 12 St). Serpentinöt, 12 St). 
SRicinuböt, 125 St). Äeinöt, 3 l / 2 St). ^otjttjeer. (SS werben 
Seinöt nnb 2Bacf)3 f)eifj gemalt, bann baS SticinuSöt unb 
ber Sljeer, jum ©cfjfnp'e baS Serpentinöl jugefefct. Siefes 
2Rittet ift ein ganj ausgezeichnetes, ba es bie fRiemen Weid) 
unb gefdjmeibig madjt, bas ©leiten, wetdjeS bie 9tiemen am 
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fdfjneltften ruinirt, ocrfjinbert unb nicf)t treuer ju ftefjen 
fornrnt. 


Sadjgtinte für Siufograpfiie. 

Ss werben öorfidjtig über Äotjtenfeuer gefdtjmotjeu : 
2 2f)eite 9lgpf)att, 2 2t). SBadjs, 2 2t). amerifanifctjeg £arj, 
bie 3Äifdf)ung üom geuer genommen unb mit 14 2f)eilen 
2erpentinöt unter Umrütjren gemifd)t. 2>ie 2inte trodnet fefjr 
rafcf) unb muf) in gut üerfdjtoffeneu gtafdjen aufbewafirt 
werben. 


tESadjgfarbeit für Sittjograplicu. 

®ie färben für tittjograptjifdje ^wede müffen fefjr bid, 
feft, fittartig fein unb enthalten alle giemtic^e SDiengen 2Bacf|§. 
©ie werben in ber SBeife tjergeftettt, baff man guerft ben 
fogenannten girnif) burdf) 3*tfammenfc^mefgen ber üerfdjie» 
betten SRateriatien erzeugt nnb biefen nod) ^ei§ mit ber garbe, 
meifteng feinfter Siampenrufj, mifdjt; bie innige SDiifdjung 
wirb burdfj kneten unb ©dfjtagen auf einem flauen Steine 
bewertftettigt, ba bie ßonfiftenj bag Reiben auf ÜDiafdtjinen 
nicf)t geftattet. 

2itf)ograpf).ifd)e © df) r e i b = unb 3eid)en’2inte. 

9J?att fdtjmitjt 2 2t)eite weites Sßacfjg, 2 2t). Rammet* 
fett in einem fnpfernett Reffet, giebt bann ttad) unb ttad) 
2 2t)eile gewötjntidje ©eife, in Keine ©tüddfjen gefdjnitten, 
^ingu unb rütjrt fo tauge um, big fid) Sttleg getöft f)at. 

9tunmet)r jünbet man mit einem brennenben Spane 
bag fiebenbe ©emenge an, täfjt eg einige SJJinuten brennen, 
töfcfjt bie gtamrne bitrd) Stuftegen eineg gut paffenben 
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2)ecfelS ab unb fefct nach unb nach 2 2beile orange ©dbeßacf 
binju. 3ft auch ber ©cfteßad gut gefcbmoljen, fo riitjrt man 
Vo 2beil Sampenruft ein, gieftt nach innigem SDtifd^cn auf 
eine SRarmorplatte au« unb roßt fo lange bin unb l)ex, bis» 
bie ffrarbe eine gleichmäßige öefcbaffenbeit jeigt. Cber man 
fcbmiljt 15 2beile weifte Seife mit einer geringen ÜJtenge 
SBaffer, fügt 15 2ft. SWaftij unb 15 2b- frtjftaßifirte ©oba 
binju unb märtet bie Sluflöfung ab. 2ann giebt man 15 21). 
©cfteßad, 15 2b- ©ammeifett unb fcftlieftltd) 5 2b- Stuft in 
bie lötifcbung, rübrt tüchtig untereinanber unb roßt auf 
einem ©teine aus. Ober • man fcbmiljt nacbfolgenbe 3ngre= 
bienjien jufammen : 18 2b- weifjeS 2Bad)S, 6 2b- Stinberfett, 
7 2b- ©eife, 2'/ 2 2b- Stuft. Cber: 12 2b- WeifjeS 2Bad)S, 
3 2b- gereinigtes ©ammeifett, 6 2b- weifte Seife, 3 2ft. 
9D?afti£, 1 2ft. oenetianifcften 2erpentin unb 2 2b- Stuft. 

Änecftt'fcbe litbograpbif<be 2inte. 

ÜJfan fcbmiljt : 450 ©r. ©ammeifett, 75 ©r. Clioenöl 
unb trägt in bie gefcbmoljene ©ubftanj 100 ©r. feinenJJtufj 
ein. SlnberfeitS werben 600 ©r. SBadjS, 300 ©r. weifte 
©eife, 75 ©r. SWaftij in gebraut, angejünbet unb 

Waftrenb beS Brennens 370 ©r. orange ©djeßacf eingetragen. 
®ann löfcftt man mittelft .ßuöecfert ba« ' geuer auS unb giebt 
wettere 300 ©r. weifte ©eife SBenn bie IDtaffe ftd) 

etwas abgefüftlt b Qt , fügt man 50 ©r. oenetianifcben 2er = 
pentin bt n J u - bann baS juerft gefcbmoljene gett, Cel unb 
Stuft unb rüftrt StßeS gut burcbeinanbev. 

fiitbograpbifdbe Äreibe. 

3n gleicher SBeife, wie oben, wirb auch mit nacbftebenben 
SDtaterialien »erfahren : 150 2beile weifteS SBacftS, 60 2b- 


Digitized by LjOOQ le 



110 


SBadjSfnrben für Sitfjogrcipfjcit :c. :c. 


©chellacf, 90 Sh- weiße Seife, 30 Sf>. 3?u^. Ober: 300 Sl). 
weifjeS SJBacfjS, 300 Slj. ©eife, 60 Sl). 9Juß. 

Sit^ograp^iefteine^Sonferöirfarbe. 

2Rait fc^mifjt: 250 Steile gelbes SBacfjS, 250 Zf), weiße 
©eife, 250 Sl). Saig, 250 Zf). weißes f>arj in einem 
emaitlirten ©efäße über &of)lenfeuer, jünbet bie fcßmeljenbe 
ÜRaffe einigemale an unb feße bann unter beftänbigem 
Umrüsten 250 ©r. bicfen Oelfirniß unb 500 ©r. 3tuß 
bjingu. 

fRabirf reibe. 

9Ran fchmiljt jufammen: 12 Sljeile weiftet 28ad)§, 
6 Sf(. ffett, 4'/ 2 Sh- ©eife, 9 Sl). ©chellacf, 4'/ 2 Zf). fRuß. 
Ober: 50 Zf). SSacfjä, 100 Zf), gett, 150 Zt). Sßallratl), 
100 Zt). ©eife, 140 Zf). «Rufe. 

31utogra.pf)ifct)e garbe. 

125 Sßeile gereinigtes Hammelfett, 150 St). weites 
3Bacf)S, 17 St). ©eife, 156 Sh- ©chellacf, 130 Sh- 9Raftij, 
19 Sl). Serpentin loerben gefchmoljen, 32 Sf). fRuß ein* 
gerührt unb baS ©anje auf einem Steine auSgeroIlt. 

geberfarbe. 

@S Werben jufammengefc^moljen : 30 Steile gelbes 
28ad)S, 10 Slj. Hammeltalg, 10 Sl). öelfirnife unb bann 
10 Sl). $Ri<ß eingerührt, innig gemifc^t utib fo lange ge* 
gefnetet unb gefcfjlagen, bis bie 2Raffe ööllig gleichmäßig 
geworben ift. 

Sie uadjftel)cnb angeführten garben werben in gleicher 
SBeife bereitet: 
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©raoirfarbe. 

120 Steife gelbes 2Ba<f)S, 60 21). Hammeltalg, 30 21). 
Harj. 30 Zf). Snbigo, 150 21). fRufj, 700 21). Sirnifi. 

Ueberbrudfarbe. 

300 2f)eile gelbeg 2Bad)g, 100 21). Hammeltalg, 200 21). 
girnifj, 150 Zf). 3tuJ. Ober: 750 21). gelbeg SBacfjg, 75 21). 
Hammeltalg, 225 2fj. weifje Seife, 360 21). H ar ä- 1300 21). 
girnifj, 400 21). 9iuf}. 

Sadjäbcijc für Goldarbeiten. 

ÜJtatt focf)t 500 ®ramnt ©elbfiolj unb 240 ©r. 3fer= 
ttambuf^olj mit 48 Äilogr. Seifen fieberlauge unb 240 ®r. 
^ßotafc^e fo lange, big nur meljr 12 Siter Jliijfigfeit übrig 
finb. Qn ber abgegoffenen unb burcfjgeieitjten glüffigfeit läfft 
man 60 ©r. Orlean unb 1’450 ©r. 3Bac£)g unter Slnwenbung 
oon Sßärme jergeljen unb rüf»rt big sunt (Srfalten um. SJlau 
ert)ält 9—10 glafcfjen braunrotfje Seije, welche ficf) narnent* 
licH für fjuftböben öortrefflicf) eignet nnb hinreicht, ein grofceg 
gimtner jahrelang ju »erforgen. 2er gufjboben wirb täglid) 
mit einem Sorftenbefen gelehrt, wöchentlich einmal mit einem 
halbfeuchten Sappen aufgewijcfjt, bann tf)eilweife, fo oiel ge= 
gangen wirb, mit Seije beftrichen unb mit einer fdjarfen 
dürfte gut gebürftet. Sille oier big fedjg SBodjett wirb ber 
ganje gufjboben mit H>lf e eines ißinfelg einmal mit SBeige 
beftrichen unb bann fofort gebürftet. 

Hetftdlung öoit SSad)Spapier. 

2ag Sßadjgpapier finbet oielfeitig Slitwenbung junt ©in= 
fchlagen öott folchen (Srgeugniffen, welche eine gewiffe geudjtig» 
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feit enthalten unb nicfjt austrotfnen foßen, jo namentlich für 
9taucf;= unb Schnupftabafe, ferner jum Serbinben oon ©läfern 
mit eingemachten grüdjten, um fotcfje oor ben ft^äbtid^en (Sin* 
ftüffen ber Suft ju fcfjiiöen u. f. tt>. 

$ur Iperfteßung benü|t man fcf)tr)ac£) ober gar nicht ge* 
leimtei Rapier oon feftem ©efitge, legt eine geroiffe Stnjafjt 
oon Sogen auf einen großen Sifch unb ftrent eine Weine 


5ifl- 33 . 



äJienge gefcEjabteg 2öacf)S auf ben oberften Sogen. 9)?it einem 
heilen- Sügeleifen- überfährt man nunmehr bie. oberfte Sage, 
wobei aßeS Sßachs fluffig wirb, in bas Rapier einbringt unb 
bie überftüffige Sßadjsmenge in ben jweiten unb britten Sogen 
einbringt. 3ft bas (Sifeit niiht mehr genügenb f)e\§, fo rnufs 
es burd) ein frifcfjes erfe|t werben; audj fann man bai 
Schaben bei SBachfei umgehen, wenn man ein grofjei Stüdf 
Sßadji in bie linfe, baS (Sifen in bie rechte £>anb nimmt unb 
bas 3EBad)i an bas (Sifen hält, fo bafj ftets eine SJtenge bei* 
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jelben ffilffig wirb. SBaS oon bem erften Sogen Rapier nicßt 
meßr aufgenomnten werben fann, bringt in ben jweiten unb 
britten unb ift eS auf biefe SBeife möglich, eine aiemlicße 
SJienge SBacßSpapier ofjrte große üftüße ßerjuftetlen. 

Soll baS Rapier in größeren Quantitäten erzeugt werben, 
jo benüßt man ßterju am oortßeilßafteften Stollenpapier, 
welches fiel) auf einer SBalje, gig. 33, befinbet; oon biefer 
SBalje gelangt baS ißapier in eine eiferne, innen emailtirte 
SBanne, welche baS burcß eine entfprecßenbe Vorrichtung (®aS=, 
Petroleum» ober SpirituS=§ei$ung) fliiffig erhaltene SBacßS 
aufnimmt. 3n ber SBanne befinbet fid) ein ©laSftab, welcher an 
einer Stange mittelft jweier Stüßen fo befeftigt ift, baß man 
ißn aus ber SBanne heben fann. 2lu ber SBanne unb über 
berfelben ift ein Staßlfpatel angebracht, beffen Santen fo weit 
abgefchrägt finb, baß fie nicht feßneiben unb gegen welche bas 
mit SBacßS getränfte Rapier gejogen wirb. EDirecte oberhalb 
beS ©treifenä befinben fid) ein ^aar ^orjellanwaljeu, welche 
fid) feft auf einanber preffen taffen, fo baß alles überflüffige 
SBacßS entfernt wirb. TaS getränfte Rapier läßt man in 
einiger ©ntfernung tofe aufeinanberfatten unb fann eS nadß 
einigen Stunben in bie entfprecßenb großen Slätter gefeßnitteu 
ober auf eine Trommel aufgerollt werben. 

jDtöbdltrwadjSv 

TaS 3KobeHir= ober Silbßauerwacßs wirb, wie ber 
Siamen feßon anbeutet, oon Silbßauern benüßt unb muß eine 
feßr bebeutenbe SBeicßßeit unb Siegfamfeit ßaben, um ißm 
jebe beliebige gorm geben ju fönnen. T>aS natürliche Sienen* 
wacßS entfprießt biefen Slnforberungen nießt, es ift ju fpröbe 
unb läßt fieß bei gewößnlicßer Temperatur feßwer fneten, fo 

gtbna. las SffiadjS. 8 
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baft mau baSfelbe erft mit anbeten geeigneten Subftanjen 
oermifcfteu muft; aucf) eutfpricfjt bie weifte garbe beS natür= 
lidjen 2Bacf)feS nicftt, ba bieSlrbeiten nidjt beutlid) unb fcftarf 
genug fteroortreten. S>urdj milbernbe, weidjere fjufäfte madjt 
man baS SßadfS bitbfamer unb giebt iftm butcft beigemifcftte 
gärbeförpet tneftr f^eftigfeit unb bie gewünfcftte meift rotfte 
garbe. Dlioenöl ober Saig eignen ficf) nicftt befonberS, ba 
baS 2Bacf)S bamit fdfmierig wirb; beffer ift bicfer Serpentin in 
SSerbinbung mit einer geringen SDJenge Sefamöl, welches bie 
grofte Älebrigfeit beS Serpentins aufftebt. Stucft je nacfj ber 
SaftreSjeit, in weldjer bas SHobeßirwacftS gebraust wirb, 
muffen biefe ^ufäfte oerfdjieben fein, unb im SBinter meftr, im 
Sommer weniger Serpentin genommen werben. SSon feften Körpern 
wirb Stärfemeftl, treibe, puloerifirter Sfton, wol)l aud) ©leiweift 
unb .ßinfweift jugefeftt, bodj madjen alle biefe Subftanjen baS 
2Bacf)S brödelig unb fcfjroierig ju oerarbeiten, fo baft man 
beftufs gcirbuug ^ m j t e i netn geringen ^ufaft oon Zinnober 

begnügt. 

giir ben Sommer: 

5 Sfteile weifteS SSacfjS, 1 Sf). bideit Serpentin, */ 4 Sf). 
Sefamöt. 

5itr ben SBinter: 

5 Sf). weifteS 3Sacf)s, iy 2 Sf). biden Serpentin, ’/ 2 Sf). 
Sefamöl. 

ÜDJan fcftmiljt in einem geräumigen emaillirten Sopfe 
ben biden Serpentin unb fügt bann baS Del, juleftt baS 
SSadjS tjinju, inbem man fortwäfjrenb umrüftrt. 3ft alles 
SBadjs flüffig geworben, giebt man y 2 Sfjeil reinen 3innober 
in bie ÜDJaffe, nimmt fofort oom geuer, ba ber Zinnober 
fonft fcftwarj wirb uitb riiljrt fo lange um, bis baS SöacftS 
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ju gefteßen beginnt. Stunmeßr leert man fie auf eine reine 
glatte ©teinplatte unb fnetet unb feßlägt fie fo lange, biä fie 
eine wollig gleichmäßige ©efcfjaffertljeit angenommen l)at. 

Voffirwacßs, nm ftriidjte, SBlätter u. bgl. barjuftcUcu. 

3n einem emaillirten eifernen Jopfe fcßmiljt man 
10 Sßeile weißes 3Sacß§, l */ 2 £ß. ^ammelfett, l '/ 2 21). 
bunfleS^arj jufammen, fügt bann noeß l$ß. Zinnober ßinjn, 
rüßrt gut um,, nimmt oom geuer unb gießt bie fcßmeljenbe 
SWaffe in ftangenartige formen au? 231ecß, in melcßen fie bis 
jum ßrftarren gerüßrt werben, bamit fieß ber Zinnober oer= 
möge feiner ©eßwere nießt ju 8oben feßt, fonbern in ber 
2Jfaffe öertßeilt bleibt, ßS liegt ganj in ber £anb beS @r= 
jeugers, beut SBacßfe aueß anbere Färbungen ju geben, wie 
j. 8. blau, gelb, grün, grau, feßwarj, öiolett, boeß muß man 
barauf aeßten, möglicßft giftfreie Jarben anjuwenben. ©o foll 
man namentlich alle bleihaltigen garben, alfo Vleiweiß, 
©ßromgelb, SRinium, ferner Tupfer» unb Slrfenfarben meiben 
unb lieber pflaitjlicße garbftoffe gebrauchen, welcße wollig 
unfcßäblicß finb. 

3ll§ weiße f^arbe faun ^infweiß genommen werben; für 
gelb mifeßt man bem jcßmeljenbeit Sßacßje ßurcuinaepuloer, 
für blau 3nbigo*ßarmin, für grün ßurcumae unb 3nbigo= 
ßarmin bei. ©ne rotße gärbung erjielt man mit ©apanßolj, 
welcßes ebenfalls mit bem SBacßfe gefoeßt wirb unb beffen 
g-arbe man mit ein wenig 3nbigo=ßarmiu in oiolett über» 
fiißrt. Sille biefe fo gefärbten SBacßSgattungen müffen ßeiß 
bureß Seinwanb colirt werben, um bie feften Ißeile wieber 
auSjufcßeiben unb bas SBacßS rein oon fremben Veimifcßungen 
ju erßalteit, weldße baSfelbe unfeßön unb jum Verarbeiten un» 
geeignet erfeßeinen laffen. 

8* 
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SBadjämaffe für ÜJlünjenabbrücfe k. jc. 


SntpSmaffe für fUtünzenabbrüdc. 

ÜRan läfft V 2 Äilogr. reinem weites 2Bacps in einem 
irbenen glaftrten £opfe fdjmelzeu, fügt 125 @r. Dliöenöl 
fjinju, nimmt bie SDtifcpung oom geuet, mengt y 2 Äitogr. 
feinet Stärfemepl mit einem (Spatel Bei, Bis ber $etg bie 
nötpige ©onfiftenj erlangt pat, unb giefjt fie in entfpredjenbe 
formen. 3unt ©ebraucpe ermärmt man ein genügenb grofjeS 
Stüd ber ÜRaffe, brüdt baSfelBe auf bie mit SGBaffer Bene|te 
SRünje, bretjt nacp bem (Srftarren gorm unb ültünje um unb 
fcplägt leicht barauf, woburcp erftere fiep loStöft. 3n bie fo 
erhaltene gorm fann man ben ©ufj mit ©ppS Bewerfftetligen. 

ÜRan fdjmiljt 4 Steile meines SBacpS mit 2 21). Schwefel» 
Blumen unb 6 $1). §arj jufammen, gießt bie SJiifcpung auf 
ein mit Del BeftricßeneS 93rett unb brüdt in ißr ab, nocp eße 
fie ganj erfaltet ift. 

gormenwmps 

mirb burcp .gufammenfcpmelzen öon 4 Speilett meinem SßacpS 
unb IV* ©cpeltad erhalten unb eignet ficf) als gorm fetjr gut, 
ba eS bie Stbgüffe feßr glatt miebergiebt unb ben Vortpeil 
pat, Beliebig umgefcpmolzen unb wieberpolt gebraucht werben 
ju fönnen. 

VJacpSntaffe jur f>erftellung non Verzierungen. 

©ne feßr plaftifcpe ÜJiaffe, welcpe fiep uermöge iprer 
geringen Schwere fepr für Vilberrapmew Verzierungen eignet, 
fteUt man wie folgt per: 2Jtan fdjmilzt 1 $peil weites SEBadpS 
mit 1 2p. §arz znjamineu, nimmt baS @efäp oom geuer, 
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giefjt unter beftanbigem Umrüfjren langfam 1 Tf). Terpentinöl 
ju unb mifcf)t nunmehr fo oiet auSgefiebte ©ägefpäne hinein, 
baff bieJDlaffe bifbfam unb feft wirb. Tergeftalt prefjt man 
fie in mit Seinöl Beftridjene ©ppsformen (aucf) SDietalfformen) 
unb erhält auf biefe SBeife Sßerjierungen, wefdje bei geniigenbem 
3ufa| Don ©ägefpänen fogar mit bem SUieifset bearbeitet werben 
fönnen. 


SSadiSfalbc für ^afirmeffcr^b^ietiriemen. 

@S werben 1 Tf)eif gelbes SßadjS mit '/ 2 Tf). §arj, 
'/ 2 Tf). bicfen Terpentin, 2 Tf). weifje ©eife, 2 Tf). Dlinenöl 
in einem eifernen, emaittirten Topfe gefdjmoljen unb biefer 
gefcfjmol jenen ÜDiaffe 1 Tf). Sngelrotf), 5 Tf). ©cfjmtrgef, l'/ 2 Tf). 
SBimSftein, 2 Tf). Sfutftein, 4'/ 2 Tf). @rapf)it, afleS aufs feinfte 
putoerifirt unb gefcf)Iämmt, jugefe^t; baS Umrüsten muff fo 
fange fortgefe^t werben, bis bie ©albe anfängt ju gefielen , 
unb wirb bann in ffeine S8ledjbüc£)fen gefüllt. 

iönumwadj* 

ift eine 2lrt fßflafter, welches bei ber 0bftbaumjucf)t baju 
bient, ffeine SBuitben ju bebecfen unb baburcf) fie nicfjt nur 
gegen aufjere (Sinffüffe ju fcffüfeeit, fonbern aucfj ben SSerfuft 
oon ©oft ju öerfjüten unb bie SSernarbung ju beförbern. Sfucf) 
bie (Sinfcfjnitte, welche man befjufS SfuSfttfjruttg ber üerfcfjiebenen 
Slrten ber SSerebefung in bie Stittbe unb ben ^ofjförper ge* 
madjt fjat, werben mit $aumwacf)S Derffebt. $ur .fjerftelfung 
fcfpnifjt man 1 Tfjeil gelbes SßadfS, '/ 2 Tf). fparj unb y 4 Tf). 
Terpentin jufamnten, täfjt etwas erfaften unb rollt auf einer 
Steinplatte ju Stangen aus, welche in Rapier eingefcfjlagen 
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2Bacf)Sfitt für ÜJtetatte 2C. je. 


oerfauft werben. Ober eg werben 2 Sfjeite gelbeg Sßadfjg mit 
1 St). £>ammettatg, 4 Xf). bicfen Serpentin, y 2 Sfj. Dlioenöt 
unb einer fßrife Safran gefdjmotjen, burcf) Seinwanb cotirt 
unb wie oben erwähnt in ©tangenform gebracht. 

Sfuftgfitt für Metalle. 

Um ÜJZetatI mit ©tag ju oerbinben, oerwenbet man einen 
®itt aug 2 Stjeiten weitem 2 Bacf)g, 4 Sf|. tparj, 1 St). fdpoarjem 
fßecfj unb 1 St). feinem gtegelmef)!. Ober: 

2 Steile weifteg 2Bacf)g, 4 Stj. tparj, 4 St), ©ngetrotf) 
unb 1 St), bicfer Serpentin werben jufammen ftüffig gemadjt 
unb big jum Qsrftarren umgerüftrt. 

SDZetaü mit tpotj oerbinbet man mit einem Äitte aug 
1 Sfteit S£öad)g, 4 St), fdfjwarjent fßec ft unb l St), giegetmeftt. 

Saffcrbitftte* tßadpapier. 

SKan nimmt 24 Sfteite Sttaun, 4 St), weifte Seife, 15 St), 
weifteg SEBacftg, tocftt mit 120 St). Sßaffer, taucftt bag ^ßacf= 
papier ftinein, täftt gut abtropfen unb ftängt auf ©dftnüren 
jum Srocfnen auf. 

Satftgfugelit jiuit (£opircn. 

Siefe SBacftgfugeln bienen, um ; 5 nfdftriften, ©cutpturen ic. 
ju copiren, inbem man festere mit fßapier bebecft unb mit 
ber SBacftgfuget auf biefem reibt, woburcft ficft bie Sontouren 
unb (Srftabenfteiten auf.bemfßapiereaugprägen. Umatte, monu= 
mentale Sronjen 3 U copiren, wenbet man eine gleicfte 6 ompo= 
fition an, wetcfte aber, anftatt mit Sampenruft, mit 23ronje= 
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putoer Derfefst wirb. 2Jfan fcfjmiljt 1 Sfjeit gelbe« SBacf)«, 
4 Sl). Hammeltalg, 1 Sl). Clioenöt unb l / 2 Sfj. bicfen 
Serpentin pfammen, fügt ber gefdjmoljenen 9Raffe ‘/a 
Sampenrujj p unb formt auf einer ©teinplatte Äugeln barau« 
Ober: 

8 Steile gelbe« 2Bad)«, 1 St)- Hammeltalg, y 2 St). 
Olioenöl unb */ 2 St). Sampenrufj. Sie ^Bereitung gefdjief)t 
wie oben. 

9tctou<f>irpomabc (Pomade & retoucher) 

toirb pm 3luffrifd>en oon Oelgemälben, pm ©länjenbmad)en 
oon Photographien oerwenbet unb oielfad) au« 'pari« bepgen. 
Sie Silber werben mit ber Pornabe leicht eingerieben, fo bafj 
nur eine fel)r bünne ©dachte entftef)t, einige ÜPinuten trocfnen 
gelaffen unb mittelft eine« ©tüddjen Flanell ober einem 
Säufcfjdjen au« bemfelben burd) Seiben ber ®lan$ ^eroor» 
gerufen. Ser ©lanj ift angenehm, nid)t fpiegelnb unb jiem< 
lid) bauerljaft; ba« Präparat, weldje« in Keinen ©löschen p 
jiemliclj ^o^en preifett geliefert wirb, läfjt fidj fefjr billig unb 
auf einfache SBeife ^erftetlen. @« werben 250 ©ramm roeifje« 
Sienenwadj« unb 200 ©r. 3WaniÜa=@temi ge|"cf)moljeiLunb nad) 
bem ©ntfernen oom geuer 220 ©r. moglirfjft frifcfje« Saoenbelbl 
unter beftänbigem Umrühren pgefefct, fo bafj eine jarte, leicfjt 
jetfliefjenbe ©albe Bon förniger 93efcf)affenf)eit entfielt. 

Hcrftelluug oon ©liihwad)« fiir generPergolbnng. 

. Sa« bei ber ^eueroergotbuitg angeweitbete @lüf)Wad)« 
bient pr Färbung be« ©olbe« unb befielt au« einem innigen 
©emenge non gelbem 2Bad)« mit feingepuloertem ©rünfpan, 
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»eifern man in ber Siegel etwag Bolug, gebrannten Stlaun 
ober gebrannten Boraj jufe^t. $>ie $f)eorie ber Slnwenbung beg 
©lühwadjfeg ift fotgenbe : 

$ur<h ©rünfpan (efftgfaureg Äupferojpb) wirb auf ber 
Oberfläche beg oergotbeten ©egenftanbeg eine nrirflidfje rot^e 
Ä'aratirung erzeugt; bieg wirb erreicht: 1. baburd), baff fiel) 
aug bem fdhmeljenben ©emenge auf bag 3inf bet Bronje 
Tupfer metaltifch nieberfdfilägt; 2. baff unter ÜJiitroirfung ber 
ißrobucte ber trocfenen $eftiHation beg SBadjfeg unb ber ©ffig* 
fäure bag erf)ihte Äupferojpb beg ©rünfpang jit Tupfer rebucirt 
wirb, weldjeg fidf» ebenfo, wie bag auf bem ,3inf nieber* 
gefdjtagene Tupfer mit bem ©olbe ju ber rötf)lichen ©olb* 
legirung oerbinbet. ®ie übrigen Beftanbtheile bienen nur jur 
Berbünnung ber wirffamen Äupferüerbiubung, obgleich einige 
Bergolber bie Beobachtung gemadjt h a &en wollen, baji ein 
ataunhattigeg ©lüljwachg eine hellere garbe gebe, atg ein mit 
Boraj bargeftellteg. ®g ift bafjet möglich, baff fich bei Sin* 
wenbung oon ataunhaltigem ©lüf)Wad)g eine Sltuminium* 
©otblegirung erzeugt. 3 ur Bereitung beg @ttif)wad)feg egiftiren 
eine SJienge Borfchriften, oon benen bie bewäfjrteften Iper 
folgen. 

£u allen ©lühwachgarten werben bie einjelnen Beftanb* 
theile putoerifirt, burch ein feineg ^aarfieb gefiebt unb bie 
nodh nicht feinen Steile noch weiter putoerifirt, big fie eben* 
fallg burch big ©ieb fallen. 3ft alleg fein, fo ntifdhe man eg 
jufammen, nehme fich aber fowohl beim Stoßen alg auch 
beim Sieben in Sicht, bafj man fo wenig alg möglich ein* 
athme, weil ber ©rünfpan fel)r giftig ift. "®ag SBadlfg laffe 
man in einem reinen Sopfe jergehen unb nicht ju heifj werben, 
unb gebe tann bie einjelnen Sngrebienjien nach unb nach 
hinein. . SEßeil bie fchweren, metallifchen SEf)eite fich Reicht ju 
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©oben fefcen, barf baS Umrühren nicf)t auSgefejjt werben, 
fonft würbe baS ©lühwacl)S nicht bie gehörige SBirfung er* 
galten. SBäljrenb man baS ©lühwachs auf bem Jeuer hat, 
nehme man (ich ein paffenbeS ®efd)irr jnr §anb, welches aber 
gefühlt unb mit Sßaffer benefct fein mufj. 3n biefeS giefjt 
man unter Umrühren bie üftaffe, läfjt fie erfalten unb fchneibet 
fie bann in ©tüde. 

1. 8 ^heile weifjeS 28acf)S, 2 2f). ©rünfpan, 2 21). 
fdjwefelfaureS Äupferojtjb unb ’/ 4 '2h- ®oraj. 

2. 12 2heile weifjeS SßadjS, 3 2h- armenifdjen ©oluS, 
l>/ 2 2h- ©rünfpan, 2 2h- fdjwefelfaureS (Sifenojpb, '/ 2 2h- 
gebrannter Oder unb */ 4 2h- ©orajr. 

3. 12 2heile weites SEBachS, 1 */ 2 2h- ©rünfpan, 3 2h- 
Äupferafche unb '/ 4 2h. ©orajr. 

4. 18 2heite gelbes SEBac^S, 8 2h- fRöthel, 3 2h- Supfer* 
waffer, 2 l / 2 2h- ©rünfpan, l'/ 2 2h- ©oraj unb 3 2h- ge* 
brannteS Tupfer. 

5. 18 2heite gelbes 2Bacf)S, 6 2h- ©rünfpan, 6 2h- 
^infoitriol, 8‘/ 2 2h- fFföthel, 4 2h- Ä’upferafche, 3 2h- @ifen= 
oitriol, V 2 2h- ©ngelrotf) unb 3 / 4 2h- ©oraj. 

SBacbSbalfambinbemittel für Oelmalerei. 

2er »om £>of= unb |)iftorienmaler Slug. ÜJload in 
2)armftabt erfuubene SßacfiSbalfam befteht auS 13 2f>eilen 
Balsam copaivae, 2 2h- weitem 2öad}S unb 5 2h- rectificirtem 
2erpentinöl. 

2)aS 28ad)Sbalfambinbemittet giebt jufammengefe|t eine 
bidflüffige, opaltftrenbe Sliifchung, bie je nach ©rforbernifj mit 
reinem 2erpentinöl oerbünnt werben !ann. 2er SßadhSbalfam 
wirb fowohl jum ©erbünnen ber Oelfarben, als auch nament* 
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Sßolinteut 311m SBergolbett. 


tief) jutn ©inreiben beg f>atbfertigen ©emütbeg twr bem lieber* 
matett unb fcpejjlid) jum ©inreiben (mit weitem SSorften* 
pinfet) beg ganj fertigen ©emäfbes beffufg ßonferbirung beg* 
fetben anftatt fonft gebräudfticfjer Qriwiffe üerwenbet. @g trocfnet 
berfiättnifjmäfjig rafcf) unb wirft fjöctjft conferöirenb auf bie 
färben ein, offne biefefben im äftinbeften bejügficf) ifirer 
Sntenfitftt ober fonftiger ©genfdjaften nngünftig ju beein* 
fluffen. 


Poliment jum $ergolben. 

Sag Sßoliment ift eines ber wicfjtigften äRateriatien jur 
SSergofbung unb SSerfifberung beS fpotjeg, bo auf baSfefbe 
bag SRetatt aufgelegt wirb unb auf ifjm haften mufe. äRan 
bejog es frütier meiftenS aug ißarig, bocf) giebt nacfiftefjenbe 
SBorfcfirift ein ganj ausgejeicfineteä Sßrobuct, fo bafj bag fratt* 
jöfif^e ©rjeugnifj bei ©eite gefaffen werben !ann. @S werben 
3 Stfeite ©rapffit, 28 Sf). Weiter franjöfifdfer SSolug unb 
84 Sf). ormenifdjer 93otug in einem SDiörfer fein gepuffert, 
burct) ein ©ieb gerieben unb innig mit einanber gemengt. 
Siefeg ©emettge bringt man in einen - gut gefütterten Siegel 
unb fefct 16 St). weites gehabtes 28ad)S fjtnju; bann bringt 
man bie 9Rifd)ung auf ein mäßiges Äofjtenfeuer, fcf)mitjt eg 
unter beftänbigem 3iüf)ren fo tange, big eine üottfommene 
®t eic^mä fligf ei t erhielt ift unb giefst eg bann auf fteinente ober 
fupfetne glatten jum 2lbfüf)fen. ‘Rad) bem Sibirien wirb bie 
SRaffe auf einer statte oott hartem ©tein oermittefft eineg 
Sauferg mit bem ©weif? oon 24 — 28 ©ieru redjt jart abge* 
rieben, auf Rapier gebraut unb getrocfnet. 3 um ©ebraucfje 
mujj bag Sßotiment jebes 3Rat mit SBaffer angerieben 
werben. 


Digitized by LjOOQle 



2B<i<f)8fugeln für ©tfiufimadier 2 c. 2 c. 


123 


SadtSfugcln für Schuhmacher. 

Siefetben bienen jum Sdjmärjen einjetner Arbeiten unb 
»erben bereitet au« 4 feiten Hammeltalg, 2 St). ©ienenmactjs, 
1 St). Otioenöt unb */ 2 St). üenetianifchem Serpentin; biefe 
Stoffe werben ^ufammengeidjntoljen, 00m geuer genommen, 
V 2 Sf). feiner Sampenrufj eingerütjrt unb auf einer Steinplatte 
ju Äugeln geformt. 

SachSfalbc }um Safferbichtmacfien oon Schuhen 

wirb bereitet, inbem man 6 l / 2 Sheite gelbes Sßactjs, 
26 '/ 2 St). Hammeltalg, 6 V 2 St), bicfert Serpentin, 6'/ 2 Sh- 
Düüenöt unb 13 Sf). Schweinefett jufammenfchmitjt, in bic 
gefdjmotgene SDfaffe 5 Sh- gut auSgegUtfjten Ätenruf) einrührt 
unb fot<f)e bann in ^otgfcfiacfjtetcfjen giefjt. Sie Söichfe wirb 
warm gemacht, mit bem Ringer eingerieben, woburdj felbft 
hartgeworbenes ßeber erweicht unb öoltfommen wafferbicht wirb. 

Sath^'JlMtlacfc. 

Siefe Sacfe bienen, um angeftrichenen Hotjarbeiten, 
namentlich Smitationen harter Hölzer einen angenehmen matten 
(Sffanj jit »erleiden unb werben bei ber heute h e rrfch e nben 
2J?oberichtung oietfach angewenbet. 3u ihrer ©ereitung l’cfjmitjt 
man 10 Sheite weißet 2Sacf)§, nimmt nach bent g-lüjfigwerben 
»om fjeuer, fefct 10 Sh- guten Sopaüacf tjinju unb mifcht 
weiters unter beftänbigem Umrühren 28 Sheite rectificirtes 
Serpentinöt baju. Ser Öacf wirb, wenn er geftocft ift, tnäfiig 
erwärmt, mit ^Mnfetn aufgetragen unb nach bem Srocfnen 
mit fjtanetttappen gerieben, um ben matten ©tanj ju errieten. 
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©Iang=3cbertr>idE)fe K. jc. 


©lan$=Scbenoi(ßfe 

»ott oorjüglidjer Söefc^affenfjeit erhält man nach fotgenber 
SSorfcßrift: äRait töfe 6 2ßeile ißotafcße in 25 2ß. Siegen* 
ober ^ufewaffer, erfjt^e jum Äocßen, feße ber fiebenben Söfung 
12 2ß. gelbes SßacßS ju nnb focße fo lange, bis fid) baS 
SBacfjS ganj gleichmäßig oertßeilt tjat. 2aS nerbampfenbe 
SBaffer muß ftets burcß neues, aber ebenfalls focßenbeS erfeßt 
werben. Slun riißre man in bie heiße Piaffe 20 2ß. Sein* 
fdßwarj ein, gieße unter Umrüßreu allmälig 30 2ß. engtifcße 
©cßwefelföure unb 2 2t). ©aljfäure, nach meßrftünbigem 
Stehen 15 21). gifdjtßran unb 15 21). Sprup ju unb mifdje 
alles burcß fortgefeßteS beftänbigeS Umrüßren. 2)iefe Söicßfe 
ift tieffdjwarj unb glänjenb, conferoirt bie SBeicßßeit beS SeberS 
unb fann für alle Slrten beSfelben mit SBortßeil benüßt werben. 

^olitnr^ompofition ytm 5luffrifrfien non fBlöbeln. 

Jüan fcßmitjt 3 2ßeile weißes SöacßS, fügt bemfelben 
2 2t). feinft putöerifirten unb gefcßlämmten SimSftein ßinju, 
nimmt üom fjeuer unb gießt baS ©ernifcß mit 15 2ß. Spiritus 
unb 1 2t). Spicföl ab. SöeßufS ©ebraudjeS ber ßompofition 
nimmt man ein wenig auf ein wollenes Süppchen unb reibt 
bie ÜJiöbel fo lange, bis wieber ©tanj jum Sorfcßein fommt. 

Werbegei<ßirr=Si(hfe. 

ÜJtan fcßmitjt 8 2f)eife SBienenwacfjS in einem irbenen 
2opfe, rüßrt 2 2t). (Slfenbeinfcßwarj, 1 2ß. ©ertinerblau 
barunter, nimmt »out geuer unb feßt nunmehr unter beftänbi* 
gern Umrüßren 12 2ß. 2erpentinöl unb '/ 4 2ß. Sopattacf 
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bingu. SaS Umrü^rett muff fo lange fortgefejgt werben, bis 
bte SEBicfife ooflftänbig erfattet ift, ba ficf) fonft baS SBacfjS 
auSfcfjeibet. Sie SBicbfe wirb mit einem ißinfel aufgetragen 
unb mit einem wollenen Sappen gtängenb gerieben. 

SatfyStnild) jittn ^oliren bon Wöbeln, barten gubbobett :c. 

12 5£^eile ißotafcbe werben burd; Soeben in 120 Sb- 
Stegen» ober fjrlufjwaffer getöft, nach erfolgter Söfung 24 Sb- 
gerfdptitteneS getbeS SßacbS ^injugefc^üttet, wobei eine 6nt= 
wiefetung oon Sobtenfäure ftattfinbet, nach beren Slufbören 
noch 120 Sb- b e ife eg SBaffer fjirtgufommen unb baS gange 
git einer gleichförmigen, milcbäf)nticfjen fjtüffigfeit gelocht wirb. 
Sie fertige SßacbSmitd) ift in gut oerfebtoffenen Jtafcben auf» 
jubewabren. ©ie bient gum Slnftrirf) auf §olg, gum ißoliren 
oon. ÜJtöbetn, für gufgböben, gum Stnftricfj oon ©ppsfiguren, 
benen fie ein angenehm mattes StuSfeben oerleibt unb geftattet, 
bajj fie mit SBaffer gereinigt werben tonnen; auib eignet ficb 
biefe SBadbSmitdb gut Serftedung oon 2Bad)Spapier, wogu 
Stunge noch befonberS, um bas Sßactpapier wafferbidbt bergu» 
fteHen, einen 3ufafj oon ^jargmild) oorfdjtägt, wetebe in äf)n» 
lieber Sßeife bereitet wirb wie bie 2Ba<bSmtf<b, nur bafs man 
ftatt SBacbS §arg anwenbet. Surcb ÜDtifcbung beiber mitcb* 
artiger gtöffigteiten tonnen beliebig oerfebiebene SSBacbS» ober 
tpargpapierforten bargeftedt werben. 

©lanjwaebs für fötilitür-Sebergettg. 

ÜRan foebt in einem geräumigen eifernen Seffel 4 l / 2 Sgr. 
gutes reines Seinöl mit */ 4 Sgr. feinft putoerifirter, alfoboli» 
firter ©tätte 2 ©tunben lang, täfjt bann einige Sage behufs 
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Klärung ftefjcn, erhifct baS oom SBobenfahe abgegoffene Del 
neuerlich unb fügt bemfelben 4 ftgr. Sßad)« fu n J 11 , worauf 
man bie ÜDiaffe fo tauge focf>en läßt, bis eine herauSgenommene 
Sßrobe fid^ ju einer feften Äugel rollen läßt. ®ann rührt man 
V 2 Ä'gr. an^geglitßten 9?uf3 baju unb gießt in beliebige, meift 
Stangenform, in welcher biefe SßadjSart am teidßteften oer= 
läuflict) ifi- 


SöacfiSjetchenftiftc au« fwßfoblc. 

9J?an jerfd)ueibet gut gebrannte Sinbenfoßle in bie fjornt 
ber gewöhnlichen &ot)lenftifte, legt biefe Stifte in gefdhmoljeneS 
3Bacf)S unb beläßt fie ungefähr 15 — 20 Sßinuten barin. Sie 
werben hierauf au« bem SS5adßfe genommen, jwifdhen ffliefjpapiet 
getrocfnet, anhängenbeS 2Bacf)S entfernt unb bann mit ßflanell* 
lappen abgerteben. SBerben mit folgen Stiften auf ißapier, 
nidßt appretirten Stoffen jc. Zeichnungen ausgeführt nnb bie 
Slütffeite erwärmt, fo fdjmißt bas 2ßacf)S, bringt in baS Rapier 
ober in ben Stoff ein unb bie Zü9 e finb uuoerlöfcf)bar. 

Scberfthuticre. 

$)aS Seber erhält burdh bie Slnwenbung biefer Schmiere 
Schuh gegen bie ©inwirlung oon Suft, §i|e, Schweif? ober 
fonftige ffendhtigfeit. Uränft man baS Seber tion Zeit ju Zeit, 
etwa alle fedjS SÖfouate mit biefer Salbe gehörig, fo bleibt 
eS ftetS fammtartig weich, wirb wafferbicpt unb erhält eine 
bebeutenbe ©lafticität. gufjbefleibungett werben burcl) biefelbe 
angenehm ju tragen, benn baS bantit behanbelte Seber bleibt 
weidh unb gefcßmeibig unb barnm auch 0011 längerer flauer; 
auch baS Slbfärben ober IJtothwerben oerljinbert bie Salbe. 
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®iefelbe bitbet, WaS oon aufferorbentlidjem SBortl)eile, feilte 
Trufte uttb bringt in ben Äerit ooüftänbig ein. Unmittelbar 
nacf) ber ©efjanblung fann baS ©djuhwerf gewieft ober lacfirt 
werben unb nimmt nun einen bauerljaften ©tanj an. ®ie 
SBeljanblung beS fiebert ift folgenbe: £as Sieber wirb, je nad) s 
bem eS mefjr ober minber gute (Werbung hat, 12 — 24 ©tunben 
in weid)eS SBaffer gelegt unb wäljrenb biefer $eit einige 3Jfale 
jufammengerieben ober gewalft, als ob eS gemafd)en werben 
joHte. (SS wirb fid) bann eine gettigfeit auf bem Seber jeigen, 
weiche abgefdjabt werben mufj. hierauf wirb baS Seber burd) 
^reffen unb Sluffpannen oon ber überfläffigen $eud)tigfeit 
befreit unb jum Strodnen ber Suft auSgefe^t. SBeun e» beinahe 
abgetrodnet, wirb eS nochmals leidet gerieben unb bann in 
ber 9tä^e eines geuerS mit ber ©albe eingerieben, fo oiel eS 
aufjunefjmen oermag, unb enblid) an einem warmen Orte ge= 
trodnet. SllteS Seber oon ^ufcbefleibttngen, s ^ferbegefd)ir‘r tc. 
muß juerft oon allem ©d)mu|e burd) SBafchen mit SBaffer 
befreit unb jebenfallS brei 2Jial eingerieben werben, $ur 
Bereitung werben 12 */ 2 ftgr. reines gelbes SBadjS in 12 1 / 2 ft'gr. 
Terpentinöl jergeljen gelaffen, 12 */ 2 S'gr. SRicttutSol, 125 £gr. 
Seinöl unb 3‘/ 2 Sgr. £oljtf)eer jugefefd unb baS ©anje innig 
oerrüfjrt. 


s Mhuw<hS 

ift in Keine runbe formen gebrachtes weites SöienenwadjS, 
welkes fowofjl für §anb= als and) SDiafd)inennäI)erei gebraucht 
wirb, um bem $wirn eine etwas größere Steifheit ju oerleihen. 
9Kan fann eS audj burch 3 u i a h unfdjäblufjer garbeförper 
beliebig färben. 
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SattlertoacftS. — 33etttuad)?. — ©iegelmndiS. 


SattlerwachS. 

Xiefeö SBacfjs bient bemfelben .ßwecfe wie baä foebeit 
ermähnte, nur man mufj eä etwas fefter unb fteifer machen 
unb üerwenbet bafjer nie reines 2Bad)3, fonbern ftetS eine Kom* 
pofitioit, namentlich aus bem billigen Kolophonium. i 4 Streite 
gelbes 2Bach3 unb 1 S£). $ ar 5 werben gufammengefcfimolgen, 
iit cplinbrifche formen gegoffen unb bann in beliebig grojje 
©tücfe gefdjnitten. 2. 5 Xfjeife gelbes SEBachS, '/ 2 Sh- tiefer 
Serpentin, 1 St). Iparg. 3. 4 SCjeife weifjeS SEBacfjä, 3 Sh- 
§arg, y 2 Sh- Dliüenöl. 4. 6 Steife weifjeS SEBachS, 1 Sh- 
Odjfentalg, 3 Sh- §arg, */ 4 Sh- Dliüenöl. 

IBcttwachS 

ift eine Kompofition, welche burdj ^nfantmenfdjmelgen 0011 
10 Silogr. gelbem äSachS, 1 Äilogr. biefem Serpentin unb 
y 2 föilogr. amerifanijetjem Kolophonium erhalten' unb in ®lech s 
formen uon 6 — 7 Km. lpö£)e unb 4 Km. SEBeite gegoffen wirb. 
Sa§ 83ett wachs bient bagu, ben öardjent ober Srill, welcher gu 
Uebergügen oon 3Watra|en, Unter* unb Oberbetten benäht wirb, 
auf feiner inneren ©eite eingureiben unb fo einen für Gebern 
unb 9Jofjf)aare unburchbringlichen Uebergug gu erhalten. 

SiegclwacfiS 

biente früher, um auf Urfuuben u. bgl. bie amtlichen unb 
fonftigen Siegel angubringen, gu welchem ^weefe bie Schnüre, 
mit welchen bas ißapier oerfehen war, in einer ^olgfapfel 
gufammenliefen, in welker fich bas Siegelwachs, um es oor 
Sefchäbigungen gu fd)ü|en, befanb. Sefet wenbet man gu 
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biefent $wede bcn tote! wiberftanbSfätjigeren Siegedad an unb 
benü&t baS SiegetwadfS faft nur §u folgen 3 t °e<fen, wo fid) 
ber Siegeflacf nid|t anbringen täfjt, wie §. 93. bei ißfänbuugS* 
öerfiegetungen, bei welken bas weiche 2Bacf)S auf beit ©egen* 
ftanb aufgebrütft unb auf bemfetben ber graüirte Stempel ein* 
gepreßt wirb. 

ÜDian erfjätt SiegetwadjS butd) Sdjmetjen oon reinem 
weiten 83ienenwad)S, wettern man behufs ©rjielung einer 
rotfjen gärbung etwas 3innober jufe^t ; baS ©emenge mufj fo 
lange geröhrt werben, bis bas 23ad)S ju geftefjen beginnt. 


DerwHtlmng bes Ittadjfeß als <Etnlö|&imttel für 
JFu(5böben unb JtbbeU 

®aS 2öad)S, bejiefjungSweife beffen Präparate, welche burdj 
Sßerfeifung mit atfalifdEjen Saugen bargeftedt werben, finbet 
eine auSgebeljnte Stnwenbung, um ^ufjböben aus hartem unb 
Weichem §otje, SCRöbeln u. bgt. entweber ©tanj adein ober 
gleichzeitig garbe unb ©tanj ju geben unb bitbet betender* 
ftedung einen ganj tucratioen (SrwerbSgWeig. ®iefe SBadjS* 
maffen werben unter ben oerfd)iebenften Stauten, wie: ed»te 
fflienenwadjSpafta, gelochte SßadjSmaffe, @aton*3immerboben* 
9Bad)SfaIbe, fyupobenwidjfe, gimmerbobewötanjpafta, äJiöbet* 
wid)fe, ©cfien^olägtanj u. f. w. oerfauft unb foden hier einige 
ber bewährteren tßorfdjriften jur ©rjeugung gegeben werben. 

®ie ©runbtage faft ader biefer 2Bad)Scompofitionen bitbet 
eine SBadjSfeife, wetdje, wie folgt, bereitet wirb: 

©ebna. üsa* SHSaif)?. 9 
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SöteiKMuadjäpafta. 


ÜDJart fod)t in einem emaillirten eifernen fteffel über 
mäßigem fiofjfenfeuer: 500 ®r. ißotafdje mit 2'/ 2 Mogr. 
2Bad)S unb 2 Siter weitem SBaffer unter fortmätjrenbem Um* 
rühren fo lange, bis bie anfänglich btdflüffige SJJaffe ganj 
gleichförmig geworben ift unb fid) feine mäfferige glüffigfeit 
mehr in ber 9J?affe geigt. 3e£t nimmt man bie SDlaffe oom 
geuer unb fejjt langfam unter beftänbigem Umriihreu SSaffer 
hinju. Slnfänglid) fegt man nur wenige tropfen, fpäter mehr 
fodjenbeS SBaffer ju unb rührt jeweilig fo lange, bis fein 
SEöaffer mehr in ber SDcaffe bemerfbar ift. ,®iefelbe wirb giterft 
bicfer unb h fl t ben Slnfdjein einer geronnenen SDtilch- $as 
©efäf) wirb nochmals aufs geuer gebraut, barf aber, nacf)= 
bcnt fd)on eine giemlicEje SKenge SBaffer gugefe^t Würbe, nidjt 
mehr jum Wochen erlji^t werben, ba fid) fonft baS SJJtjricin 
abfcheibet. Siacf) unb nach f e fct ntan fo im ©anjen noch 
10 Siter h e i& e 3 SBaffer f)i n J u unb erhält auf bi£fe SEÖeife 
eine fogenannte SS3ad)§pafta, welche compact unb feft ift unb 
gu ihrer SJerwenbung als gufjbobenwichfe noch weiter mit 
SBaffer oerbünnt werben muh- Sille mehr ober weniger feften 
SBach^falben werben in @d)ad)teln aus §olj ober Sied) ge* 
padt. früher werben fie noch gefärbt. ®er SSerbienft ift tro| bes 
anfcheinenb billigen ißteifeS ber weichen ©alben ein jiem= 
lid) bebeutenber, ba ja bas SEßaffer ein fehr billig ju be= 
fdjaffenbeS ÜJiaterial ift unb bie .'perftelfungSfoften minimal 
genannt werben fönnen. 

$ieucnwad)*pafta. 

$um ©ebraudje wirb l / 2 ftilogr. ber ijßafta in ©tücfe 
gefchnitten, in brei Siter heifjem SBaffer aufgelöft, gut um* 
gerührt unb mittelft eines ißinfelS gleichmäßig aufgeftrichen. 
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gür Naturfarbe bient bie ßompofition, wie fie öorftetjenb 
betrieben würbe, für 

Sidjtgelb 

Werben auf 5 Äitogr. SNaffe */ 2 Sitogr. feinfter frangöfifdjer Oder 
mit SBaffer fefjr bid an gerieben, unter beftänbigem Umrüsten 
bem ftüffigen 3Bacf)fe jugefe^t unb fo lange gerütjrt, bis bas 
©emenge faft gang falt geworben ift. hierauf füllt man bie 
fßafta in 991edt)= ober ^wlgfdjadjtetn. 

Sbuttf ei gelb : 

5 Ä'ilogr. SRaffe, */ 2 Äitogr. gebrannter Satinober, 
©raun: 

5 Äitogr. SNaffe, */ 4 Äilogr. ßafiferbraun. 

©efodite SBadjSmaffc. 

®ie erwähnte SBad)Sfeife wirb anftatt mit 10 Siter mit 
25 Siter fjeijjem SBaffer abgerüfjrt unb oerbüitnt, hierauf bie 
in SBaffer feinft geriebenen Farben jugefe|t unb bis natje junt 
ßrfatten umgerütjrt. 

Sicfltgelb: 

5 Ä'itogr. SRaffe, 7s> Äilogr. feinfter franjöfiftfjer Oder. 
®unfetgetb: 

5 Silogr. ÜDiaffe, 3 / 4 Sitogr. gebrannter Satinober, 
©raun: 

5 ftilogr. ÜRaffe, */ 2 ftilogr. ßafjfetbraun. 

Nott): 

5 Äifogr. ÜÖJaffe, ’/ 4 Äilogr. ßajjterbraun, ‘/ 2 Äilogr. 
fßompejanerrotf). 

9 * 
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3immerboben*2Bacf)8falbe ober ©lanjpafta. 


®iefe gefotzte SßacEjämaffe toitb mit lauwarmem SBaffer 
angerütjrt, fo bafj fie eine glüffigfeit öon milcfjartiger 93e= 
fdjaffenfjeit barftedt, ber gufjboben bamit gleidjmäfjig angeftricfjen 
unb gebürftet. 

3immert>obcn=Sad)$falt>e ober ©lanjpafta. 

®iefes ©inlafjmittel enthält 45 Siter SBaffer unb t)at • 
bie (Sonfiftenj einer weichen ©albe. ®ie Färbung fann auf 
jweierlei SBeife gefcfjefjen, inbem man entmeber Srbfarben, 
welche bamit gemixt, ober Sßftanjenfarben, welche getöft ober 
ausgewogen werben, oerwenbet. ®ie ©rbfarben werben in 
SBaffer feinft gerieben, eingerütjrt unb bie SBaffe fo lange in 
SBeweguug erhalten, bis fie üößig erfaltet ift; ^ßflanjenfarbeit 
hingegen werben, wenn fie nicfjt löSlicf) finb, auSgefodjt unb 
bie ÜDZaffe burctjgefeifjt, um bie Sftüdftänbe ju entfernen. 

«peügelb. 

4 Silogr. ÜDZaffe, y 2 fö'itogr. Oder, ober 4 fiilogr. ÜDZaffe, 
V 2 ftitogr. Surcumaewurjel. 

®unfelgelb. 

4 Ä'itogr. ÜDZaffe, ‘/ 2 Äilogr. gebrannter ©atinober, ober 
4 Äitogr. ÜDZaffe, */ 4 Äilogr. putoerifirte ßurcumaewurwel, 
l / 4 Ä'ilogr. Ortean. 

©olbgelb. 

4 Äilogr. ÜDZaffe, y 2 Silogr. ©fjromoder, ober 4 Sitogr. 
3Kaffe, V 2 tilogr. ©elbbeeren, y 20 ftilogr. ©afftor. 

8tot$. 

4 Äilogr. SOZaffe, */ 2 Äilogr. gebrannte Serra bi ©iena, 
ober 4 Äilogr. SQZaffe, ’/ 4 Silogr. üßerfio. 
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ßicf)tljraun. 

4 ftilogr. SDfoffe, ‘/ 4 Äito'gr. Oder, l / 4 Äilogr. bunfleS 
Umbraun, ober 4 Äilogr. ÜJtaffe, */ 4 Äilogr. puloerifirte Sur» 
cumaewurjel, % Äilogr. Sajjlerbraun. 

Tunfelbraun. 

4 Silogr. ÜRaffe, */a ftilogr. bunfleS Umbraun, ober 
4 SHlogr. ÜJfaffe, ‘/ 4 Silogr. Safterbraun. 

Tiefe 2Bacf)3compofitionen werben bet ihrem (Gebrauche 
mittelft eines IBefenS ober ißinfels bünn angeftricpen unb bann 
gebitrftet. 


SDtöbelwitbfcn. 

Tie äflöbelwicbfen ftellen entweber ebenfalls eine färb» 
lofe ober gefärbte 2Bacf)Sfeife ober aber ein ©emifd) bon SBad)S 
unb Terpentinöl bar, welchem mit Srbfärben bie erforberlidjen 
Färbungen erteilt werben. Tie farblofe ÜJtöbelwichfe wirb 
bargefteöt, inbem man 250 ©r. 3Bacf)S mit 2 /io Siter SBaffer 
unb 50 ©r. ißotafd)e focht unb bann in ber erwähnten Sßeife 
mit 2 ßiter SSaffer weiter oerbiimtt. 

Sichenhotjwichfe. 

3 Silogr. farblofe SBidjfe unb % ftitogr. Safjlerbrautt, 
welches mit y 8 ftilogr. SEBaffer unb '/, Silogr. ißotafche früher 
gefocht würbe, werben tiicEjtig oerrührt, mit ber noch h e $ en 
ÜÄaffe baS §)olj eingelaffen unb gebürftet. Sft biefetbe für 
ben Ipanbel beftimmt, fo füllt man fie in Sledjbüchfen. 

SiuBhof jwichfe. 

4 ftilogr. farblofe 3EBid)fe unb y 4 Stilogr. Safjlerbraun, 
in gleicher SEBeife bereitet. 
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ÜWebtcimfcfie uitb foSntetifcfie Specialitäten. 


(gbenßo.IäWichfe. 

4 ®itogr. farblofe SStcßje »erben flüffig gemalt unb in 
berfelben ‘/ 8 Äitogr. feinfter Sampenruß jo lange oerrüEjrt, 
big bie äöicfjje eine ganj gleichmäßige 93ejcf)affenf)eit unb tief 
fcßwatje ffarbe angenommen hat. 

8ene SEBicßfen, welche ficf) Tifcßler unb anbere Vorarbeiter 
fetbft bereiten, werben burcß ©chmetjen oon 2 feiten SBacßg 
unb SSerbünnen beleihen mit 1 Tßeit gutem Terpentinöl her* 
geftetlt, wobei man aber, wenn bag Terpentinöl eingerührt 
wirb, bag ©efäß oom ffeuer nehmen unb entfernt oon biefem 
aufftellen muß, fo baß bag flüchtig gehenbe Terpentinöl nicht 
über bie flammen ftreichen unb ficß entjünben fann. ©efärbt 
Werben biefe SBicßjen, inbem man bie entfprechenbe jfarbe, 
für (gießen Oder unb Saßferbratttt, für ÜRußhofj ©aßterbraun, 
für ©benßotj feinften Sampenruß in Terpentinöl abreibt unb 
mit bem fcßmelgenben ©ernenge mifeßt. 


JUbiätiifdje unb tuJBttteitfd)* ityutaittäten. 

SEBaißgbougieg. 

gur Bereitung f^mitjt man 6 Tßeüe getbeg SBacßg unb 
1 Tf). Dtiüenöt jufammen unb tränft barin nach getinber 
Sßerbampfung ber geuchtigfeit bie Seinwanbftreifen. Tag SEBacßg 
muß oor bem ©eßmefjen oon allem anßängenben ©eßmuße 
reingefeßabt werben, ober eg fotl, naeßbem eg flüffig geworben, 
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burdj Seinwattb colirt werben. Durch bie flare gefcßmoljene üJiaffe 
werben bann feine Seinwanbftreifen gezogen, aber mit ber Sorg= 
falt, baß fie gleicfjförtnig getränft unb nid) tan oerfcßiebenen Stellen 
ungleichmäßig bicf überzogen werben, liefen Seinwanbftreifen 
giebt man am beften bie ©eftalt einer geraben, oben abgeftumpften 
ÜJJefferflinge, bie man aucß etwas fdjräg jntaufenb macßen 
fann, oon 20 bis 33 goß Sänge nnb ungefähr 2 bis 3 goß 
©reite, roßt fie auf einer glatten, recht reinen ©latte, bie im 
Sßinter gelinbe erwärmt fein muß, oon ber beit geraben bilden 
oorfteßenben Seite anfattgenb, auf, unb fucßt fie burcß wieber* 
hotteS Dreßen nnb Driiden mit ber fianb ober einem glatten 
©rettdßen fo biel wie möglich feft ju machen. Die ©ougieS 
finb lange, biinne, gewöhnlich aßmälig fpißer julaufenbe 
(Stjltitber, weldje bei $ranfßeiten ber männlichen iparnrößre 
gebraucht werben. Sie muffen ooßfommen runb, feft, glatt 
unb burdjaitS eben fein, an ißrem bidften Qsnbe bie Dide 
einer Scßreibfeber haben, jebod) in ben Slpotßefen in oer= 
fdjiebener Dide jurn SluSwäßleu oorrätßig gehalten Werben. Silan 
ßat auch befonberS barauf ju feßen, baß nießt bei ber ©ereitung 
etwas oon ber SßacßSmaffe an ber Spiße ßängen blieb, 
welches beim ©ebraueße in ber tparnrößre fid) foSlöfen lönnte 

giir ©leibougieS nimmt man 6 Dß. gelbes SSBacßS, mifößt 
naeß & em ©chmelgen unter anßaltenbem Umriißren */ 5 Dß. 
©leieffig ßinju unb oerfäßrt wie oben angefüßrt. ©attdßge 
©ougieS finb an -ben Steßen, welcße auf bie ©erengerungen 
ber tparnrößre ju liegen fommen, bider. Slrmirte ©ougieS 
finb an einer Steße mit einem Stüdcßen ^»ößenftein oerfeßen. 

gaßnfitt. 

Diefe' gewößnlicß in gornt erbfengroßer Mgelcßen jum 
©erlaufe fommenbe SEBacßScompofition bient jum SluSfüßeit 
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SBadjSfatben gegen £>antfranffjeiten. ■ 


bobter Satyrn, bamit ficf» bie ©peifen nicfjt in benfelben feft= 
fefcen unb fd^äbltcf) auf ben 3af)nnero einwirfen fönnen unb 
mujj oor bem ©ebraudje etwas erwärmt werben, bamit eS 
fid^ leicht einbrücfen lafjt. SS wirb burcf) gufamntenfcljmeljen 
oon 3 Steilen reinem weiten 2öad)S mit 3 ‘/^ 31). ÜJtaftij Bereitet, 
inbem man einige 3ropfett ^ßfeffermingöl jufe|t unb bann auf 
eine ÜDiarmorpIatte in bie ißittenform gebracht. 

SadjSfalbeit gegen fmutfranfbeiten. 

a) SS werben 5 3beile foeijjeS SBadjS, 5 3b- Söallratf), 
5 3b- füfjeS SDfanbelöt in einem emaittirten ©ef^irre ge* 
fdbmotjen, in ißapierfäftbben gegoffen unb nad} bem Srfalten 
in fteine 3äfeld)en gefebnitten. 

Sippenpomabe. 

b) 9Ran fd^milgt 1 3b- weifjeS 2Bad)S, % 3b- SBatlratb, 
l ’/ 2 3b- füfjeS SDtanbetöt unb einige ©tüdeben Sllfannawurjet, 
wobureb eine febön rotbe garbe erjielt wirb, feibet burd) t 
giebt 15 3ropfen Sitronenöt binju, giefjt in s fßapierfäftcben 
unb jerfebneibet nach bem Srfalten in fteine 3äfeld)en. 

c) 2 3b- weifjeS Söac^S, 8 3b- ©dpoeinefebmatj, 1 3b- 
füfjeS SDJanbetöt werben gefdfmotjen unb bis jum Srftarren 
oerrübrt. 

d) 2 3b- weites SBadjS, 7 3b- ©cbweinefcbmatj werben 
bei getinbem geuer gefebmotjen unb mit 2 3b- beftittirtem Sßaffer 
bis jum Srfalten oerrübrt. 

e) 3 3b- getbeS SßacbS, 1 3b- Otioenöt werben mit 
einanber gefebmotjen unb bis jum Srftarren oerrübrt. 

f) 4 3b- gelbes SBacbS, 1 3b- Siofenwaffer; baS SSadjS 
wirb geftbmotjen, baS Stofenwaffer gugefe|t unb' bis jum 
Srfalten oerrübrt. 
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©rüneS 2Barf>Spf lafter. 

@§ werben 12 St». gelbes 2Bact)S, 6 Zf), gereinigtes 
gicf)tent)Qrj, unb 1 Zf), ©rünfpan jufammengefdpnoljen, bann 
»oot geuer entfernt unb in Sßapiertapfeln auSgegoffen. 

fRotfje 2Bad)Sfatbe. 

4 St), weites 2Bacf>S, '/ 2 Zf). SSaHratf), 6 St). füfjeS 
ÜJtanbetöt werben jufammengefctjmotjen, mit Slttannawurjetrotlj 
gefärbt, 15 Sropfen Sergamotteöt fjinjugefügt, umgerüfirt, 
in Sßapierfapfeln auSgegoffen unb in Säfetcfjen gefcfjnitten. 

$8urgunbifd)e ißect)falbe. 

SÖlan fdjmitjt 3 St). getbeS SZBacfjS, 2 Sfj. @ct)Weinefett 
unb 1 St). burgunbifdtieS 9ßecf) jufammett unb rüt)rt eS bis 
jum ©rfatten. Sient als äufjereS erweidjenbeS SKittet. 

93urgunbifd)eS §arj=6erat. 

2 St). getbeS 2Bad)S, 1 St), tpammettalg, '/ 2 Zf). bicfer 
Serpentin unb 1 St). burgunbifct)eS ißecf) werben gefd)motjen, 
bis jum ©eftetjen gerührt unb in ißapiertapfetn, welche in 
fattem SEßaffer ftefjen, gefüllt. 

©lt)cerin=2Bacf)Sbatfam jum ©efdjmeibigmadjen ber 

§aut. 

ÜÄan fdjmiljt üorficf)tig bei getinbem 3?euer 2 St), 
weites 3Bacf)S r 2 St). SBaßratfj, 8 St). füfjeS Sötanbelöl, 4 St), 
©tpcerin, */ 8 Zf). SRofenöt in einem emaittirten ©efdjtrre, rütjrt 
bis jum Erfaßen unb fußt in ©taSgefäfie, welche, entfpredjenb 
abjuftirt, atS EoSmetica in ben tpanbel fommen. 

Creme celeste. 

1 '/ 2 St), weites SEBadjS, 3 St). SBaßratf), 3 St). SDfanbetöt 
werben in einer ißorjeßanfdjale im SBafferbabe gefdpnotjen 
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Cold-Creams. 


unb ti ad) bem ©rfatten 2 2f). Sltofenttjaffer unter beftänbigem 
Utnrütjren jugefe|t. 


Cold-Creams 

»erben gebraucht, um bie |mut fein unb gefdjmeibig jit erbitten 
unb bereitet man jotcfje burcf) 3 u f ömmcnre iben im SBaffer- 
habe öon: 

a) 1 Xf). meinem 28ad)S, 2 21). SBattratt), 8 2f). ÜJianbetöl 
unb 5 23). Stofenwaffer. 

b) 2 2t). Weisel Sßadjs, 2 2t). SBatlratf) roerben in einer 
geräumigen, ftarfen, gut gtafirten tßorjettanfdtiate jufammen» 
geft^motgen, bann 8 2f). fitfjeS ftJtanbetöl jugefiigt nnb unter 
Umrütiren fo lange geltnbe erwärmt, bi§ fid) bie gette g(eid)= 
mäjjig gemengt fjaben, worauf man attmätig 12 2f). Stofen» 
waffer jufliefjen läfjt unb babei mit einer ftadjen, tanjett» 
förmigen Äeute rüf)rt, fo baf) eine gteicfjförmige ÜJtifdjung 
entfielt. Stutf) baS Stofen waffer mujj gteidunäfjig erwärmt 
werben, bamit bie (Sreme nidjt ju fdjnell erftarrt. 

c) 3Wanbet=6ream wirb ebenfo. bereitet, nur nimmt man 
ftatt beS fiifjen, bitteres SJtanbetöt. 

Ungarifcfie Söartwic^fe. 

1. StJian fcfjmefge in einer ißorjettanfd^ate im SBafferbabe 
500 ®r. getbeS SBadjS mit 125 ©r. weifjer Seife, iteljme 
oom geuer, taffe erfatten, uitb mifdje, ef»e bie Sltaffe üöttig 
feft wirb, 5 ©r. 33ergamotteöl unb 1 ©r. peruöianifdjen 
Salfam fjinju. Stuf einer ©laS» ober äWarmortafel werben 
bann tteine bünne Stangen geformt unb fotdfe in Rapier ein» 
gefdjtagen. ■ 

2. 3m SBafferbabe werben gefdjmotjen 150 ©r. weifteS 
SBadjS, 250 ©r. SBattratf), 1000 ©r. frifdtje, ungefatjene 93utter 
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mit 125 öenetianifdjem Serpentin unb nacfj erzieltem Jlüjfig* 
werben 45 ©r. feines, ätperifdjeS Oel jugefe^t. 2)ie falben» 
artige, ftarfflebenbe ißomabe wirb in Keine ©läfer gefüllt, 
nett abjuftirt unb fo jnm SSerfanfe gebraut. 

3. 3Ran fdpniljt bei fdjwadpem fjeuer 150 2p. gelbes 
SBacpS, 60 23). gereinigten 2alg jufammen unb fept uad) 
gepörigem f^lüffigwerben 1 2p. ißerubalfam, 2 / 10 21). 23erga= 
motteöl, '/ 2 2p. Sitronenöl, y, 0 2p.58ittermanbelölunb y , 0 2p. 
ÜJtofcpuS pinju. 2ie SDtaffe wirb auf glatten auSgegoffen, in 
©tangen geformt unb in ißapier gepacft. 

4. @S werben gefcptnoljen 250 @r. weifjeS SSacpS, 60 ®r. 
»enetianifcpe Seife, nacp bem glüffigwerben 250 ©r. Stofen* 
waffer unb 40 2ropfen Siofenöl jugefept unb tüdjtig umge» 
rütjrt, bis bie SDtaffe erfaltet. 9Jtan füllt folcpe in Heine ©lös* 
cpen, welche nett abjuftirt werben muffen. 

SEBacpSpomabeit (parte ober Stangenpomaben). 

$ur ^Bereitung biefer junt Steifen ber 23artpaare gebraucp» 
ten SBadpScompofitiouen werben bie Subftanjen gefcpmoljen, 
buröpgefeipt, bann bie ißarfumS jugefept unb bie SÖtaffe ent* 
Weber in jerlegbare SOtetallformen ober in ißapierfapfeln, roelcpe 
in falteS ÜBaffer geftellt werben, gegoffeit unb barin erfalten 
gelaffen. 2)ann werben biefelben in weites ober farbiges 
Staniolpapier gepadt unb entfprecpenb ettiquettirt. ^läufig Werben 
biefe Sompofitionen gefärbt, um fie bem Jpaare aitjupaffen 
unb bienen pierju Surcumae für ©elb, Gafjlerbraun ober 9tn|* 
fdpalenejtract für Sraun, Sampenrufj für Scpwarj, Dcpfeujungen* 
wurjel für Stofa, ginfmeifj für SSeip. 

1. 16 21). weifjeS SBacpS, 90 21). iDcpfentafg, 2 21). 
SBallratp, 1 2p. SBergamotteöl. 


Digitized by v^ooQle 



140 


SZBacfjSpontaben. 


2. 3 $f). roeifjeä SEÖad^ö, 10 21). SRinbätalg, 1 21). 
SJteroliöI. 

3. 4 2§. meines 2öacf)3, 3 2fy. SßaUratf), */ 8 2^. 2RanbeIöl, 
V* 2f). gimmtöf. 

4. 18 2^. weifeeS SBa^ä, 4 21j. (Schweinefett (gilj), 
v* $fj- ißerubalfant beliebig parfumirt. 

5. 14 21). weites SEBacfjS, 1 21). Kolophonium, 5 2h- 
Ddjfentalg, y 2 2h- ÜRaribelöl beliebig parfumirt. 
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Arbeit om Nolltifcbe 69. 
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23änbern be$ Söad&feS 42. 
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SBaunUüadjS 117. 
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S3efdfjncibemeffer 71. . 

23ettfoacb3 128. 
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9. 
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SBienemoacbSpafta 129, 130. 
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SBilbbauertoacbS 113. 

SBleibougieS 135. 

SBleid&e, fünftlicbe 46. 

Gleichen mit Sblorfalf 46. 
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50. 

— mit falpeterfaurem Natron 49. 

— mittelft (Sonnenlicht 41. 

— mittelft Terpentinöl 45. 

— mitunterebrorigf.^bonerbe 49. 


Gleichen beS SBacbfeS 36. 

— mit SBafferftofffuborbb 47. . 
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SBfeidjmetboben mit ebemifebeu 

Mitteln 49. 

Stichproben 36. 

Steicbrabmen 78. 

SBora^probe 18. 

23offtrftmcb$ 115. 

— gefärbtes 115. 

23udjform 64. 


(£anneliren 86. 

SannelirungSeifen 89. 
SannelirungSborricbtung 87. 
SarnaubamacbS 23. 

Cera punica 1. 

SereatoacbS 23. 

Serefiit 32. 

— Tarftellung beSfelben 34. 
Serin 9. 

Serolein 19. 

Seropbanien 99. 

Seropbanfergen 99. 

Seroftn 32. 

Serotinfäure 9. 
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Sbloropbplt 9 - 
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Cold-Creams 138. 
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riemen 107. 

Creme celeste 137. 


$ecoriren ber bergen 84. 

Tocbt 54 

— gebrebter 57. 

— geflochtener 57. 

— Sßräparation beSfelben 54. 
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2>od)te, fyied^tcit berfelbeit .58. 
— £ränfen berfelbeit 58. 
®od)tfacfetit 96. 

$od)tbütcben 74. 

SDüITe 71. 


(gbenbolgtoicbfe 134. 
©idjenbolgglang 129. 
•©idjenbolgtoidjfe 133. 
©inreiben ber garbeit 103. 
©rbh)ad)§ 32. 


gfabrifatiott ber 2öad)§?ergen 54. 

gacfelfdjub 96. 

gärben mit Anilinfarben 53. 

— (Scbäblidjfeit ber garben 51. 

— ber SBacfjSblitmen 101. 

— be$ 2Bad)fe8 51. 
gärbuttg, blaue 52. 

— braune 53. 

— gelbe 52. 

— grüne 52. 

— rotbe 52. 

— fdjtüarge 53. 

— öiolette 52. 
geberfarbe 110. 

gijirungSpffigfcit für 3eitf)nun= 
gen 105. 
gladjäbocbte 55. 
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Getah Lahoc 29. 

©iefjett ber £ergett 82. 

— ber äßacbäfigureit 97. 
©ie&Iöffel 74. 

©ie&tifcb 82 . 

©iefetopf 89. 

®lang=ßeberhnd)fe 124. 

©langpafta: Smnfelbrattn 133 


$un!elgeib, ©olbgelb, ©ellgelb 
132, Sicbtbraun 133, diotf) 132. 
©langmacb§ 125. 

©lüi)toacf)3 H9. 

©Ipcerin 9. 

— -Söadjäbalfam 137. 

©rabireit ber Mergelt 84. 
©raüirfarbe 111. 

©rabirftabf 85. 

©uitteatoacbä 8. 

£anfbocbte 55. 

©arg 95. 

©arg=©erat, burguttbifcbeS 137. 
©erftellung langer bergen 77. 
©obelmafcbine für 2Bad)§ 44. 
©ontggefilbe 7. 

SapanifdjeS 2Bacb§ 27. 
gabeUe’fd^e Sauge 48. 
gllumtitationSlämbcben 93. 
3mprägnirung8mittel 55. 
3nfectenmacb3 19. 

— cbinefif<be§ 20. 

bergen, eefige 72. 

— ©inpaefen in mollene £üdjer 70. 

— burd) Anträgen unb Au§= 
roden 67. 

— ©iefjen berfelben in gor* 
men 79. 

— ©erftellung gezogener 59. 

— runbe 72. 

— 3feben berfelben 60. 
fergenform att8 einem ©tücfe 80. 

— gerlegbare 80 
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39 

£ned)t’fd)e litbograpb. ^inte 109. 
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Sfrang 64, 72. 

^ubbaummacbS 30. 

Sauroftearinfäure 22. 

Seberfdjmiere 126. 
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ßippenpontabe 136. 
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110 . 
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Ueberbrudfavbe 111. 
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Ungarifcbe Varttoichfe 138. 
Unterfuchung nach 2)uIlo 16. 

— nach £ager 17. 

$Begetabilifche§ 2Ba<hS 21. 
Verbrennung, Theorie berfelben 55. 
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Verfälfchung mit Stearin 14. 

— mit £alg 13. 
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— al$33inbemittel f. färben 105. 
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SBadjSfalbe, rothe 137. 
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SBacbSftöcfe 65. 
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'gi. jMirtlekn 5 @l)cmi|d)-ted)tuf(pc gBxbltoilJdi. 

■3L??it Dielen SQuftratioiien. 3eber Söaub einsein ju fja6en. SDie b»cr angegebenen greife berficljeit 
fid) für geheftete ©jentplare. ©ebunben pro Söaub 45 J?r. = 80 SJJf. 3ufd)(ag für beit ©iubaub. 

fl. 3Ji. 

1. Söanb. SJiaier, $ic 2lud&rürf)C, Secte uub Siibluetue, 2. SMuffage. . . 1.20 = 2.25 

2. söanb. ©djouberg, Spirituös unb ‘IhcfjljcfcstfoUrifntion, 3. 2luflnge 1.65 = 3.— 

3. Söanb. ©aber, ®ie ßiqiicitr=tfnbrifntiun, 4. Auflage 2.50 = 4.50 

4. Söaub. 9l3fiitfon, ®ic *4$arfuiiteric=8fnbrifation, 2. SXuflage 2.50 = 4.50 

5. Söanb. SBiliuer, $>ie Sciieitsurrtbrifatiou, 3. Auflage 1.65 = 3. - 

6. Söaub. SHübinger, $ic '-Bierbrauerei 3.30 = 6.— 

7. söaub. ft r ei tag. $ie ,3üubluaareHsftabrifation 1.30 = 2.50 

8. Söanb. $erl, &ie '-8clcud)tuug<<ftoffe 1.15 = 2.— 

0. Söaub. SlubrcS. $tc ftabrifation ber Öacfe, ftmttffe unb bcS Siegels 

latfe£, 3. Auflage 1.G5 = 3.— 

10. Söaub. Söeridj, 3Sie (Sfitfl ; ftrnbrifation, 2. 2lufl 1.65 = 3.— 

11. Söaub. ©fdjenbadjer, &ie ftcuernicrfcrci, 2. 2lufl 2.20 = 4.- 

12. Söaub. SH auf er, $ic 9Neerfdjaums nub '-Bcruftciutunareusftabrifatiou 1.10 = 2.— 

13. Söaub. 2l$finfon, $ie ftabrifntioit bei* afl)ciifrf)cn Ccle 1.65 = 3.- 

14. söanb. «rüger, $üe '-JJbotograMic 4.— = 7.20 

15. Söaub. S)awibom$t p, £ie Seims u. (tfelntine-ftabrifatiou, 2. Auflage 1.65 = 3. - 

16. Söaub. Web tu alb, £ic Stärfesftabrifation, 2. Stuflage 1.65 = 3.— 

17. Söaub. ßeljner, £ie 3'inteii-ftnbrifrttion, 3. Sluflage 1.65 = 3. - 

18. Söaub. Söruuner, 3)ie ftabrifatiuu ber Schmiermittel, 3. Auflage . . 1.20 = 2.25 

19. Söaub. 2Biener, $ie ßoljßcrbcrei 4.— = 7.20 

20. Söanb. 2ßiene.r, ^ie SlOeiftgcrberei 2.75 = 5. - 

21. söanb. 3oclet, 2>ic d)emifd)c '-Bearbeitung ber Sdjnfiuollc 2.75 = 5.— 

22. söanb. §u8nif, &a$ ($efnmmtgcbiet be* ßid)tbru(fi?, 3. Auflage . . 2 20 = 4.-^ 

23. Söanb. £>au8uer, &ic ftabrifation ber (Sonferbeu unb (faubtten .2.50 = 4.50 

24. Söanb. fceljmann, ^ic ftnbrifation bed SurrogaijRnffcetf uub he« 1 

S’afclfeufcä 1.10 = 2.— 

25. Söaub. ß eigner, 2Die Ritte uub Rlebcmittcl, 3. Sluflagc l.- = 1.80 

26. Söaub. ftrtebb erg, $ie ftabrifatiou ber Ruori)eufoljle u. b. ^Ijierölctf 1.65 = 3.— 

27. Söaub. s IUaa, $ie SBeriuertljuug ber £3ciitrüffftüube, 2. SlufI 1.35 = 2.50 

28. Söaub. Söirf, &ic 3(lfalicu 2.50 = 4.50 

29. Söanb. SWüller, $ic ^BrouActuaareusftabrtfation 1.65 = 3.— 

30. Söanb. Qoelot. .'paubbud) 6er '-Bleidjcuiift 2.75 = 5.— 

31. Söaub. ßang, $)ie ftabrifation bou Riiuftbuttcr u. Sbarbuttcr, 2. Vlufl. 1.— = 1.80 

32. Söaub. 3 wirf/ ^ie glicgcisftabrifatiou 4.00 = 8.30 

33. Söanb. söerfd), $ie ^nbrifntiou ber Mineral: uub ßrtrf färben . . .4.20 = 7.60 

34. Söaub. ^ i cf, 3btc füuftlidEjcii ^iiitncmittcl 1 80 = 3.25 

35. Söaub. ttviiger, $ie 3«»fogrnbnrc, 2. S?luflage 1.65 = 3.— 

36. ft^aub. tSapauu = lf arlojua, äHcbiciuifrfje Spccialitntcu, 2. 2lufl. . . 1.80 = 3.25 

37. Söanb. Wollten, Sic <£oIortc ber '-bnuiituiolle 2 20 = 4.— 

38. Söaub. siBeifc, ^ie (^alUiiiuiblnftif, 2. SMuflage 1.80 = 3.25 

39. Söanb. Söiaj, ^ie H^einbcrcitung uub bic fteHerniirtfyfcfmft, 2. 9lufl. 2.20 = 4.— 

40. Söaub. XbeuiuS, S^ie teriuttfdje s^cnubeitung bed SteiufoljlcutOeerei 1.35 = 2.50 

41. Söaub. Söerfcp, ^ie ftabrifnriott ber (Srbfnrbcu 1.65 = 3. - 

42. Söanb. teeefeuaft, Hie 3)ctfinicctiun3mittcl 1.10 = 2.— 

43. Söaub. §usuif, 3sic ipcliogrubbic 2.50 = 4.50 

44. Söanb. söerid), ^)ic Jyabrifntiuu ber sHmtutfarbitoffc 3.60 = 6.50 

45. Söanb. (iapauusftarioiua, 01jcmifrt):terl)itif(1)c ^ecialitätcu . . . .1.35 = 2.50 

46. Söaub. öoclet, Sfcie 2ÖoH= unb 3eibeubriuferct 3.60 = 6.50 

47. Söanb. 3i. u. SHegiter, ^ic ^abrifation bc^ SKiibcujiirfcrS 1.65 = 3.— 

48. Söaub. sffiouiu er in an«, Sövbcniclirc 1.20 = 2.25 

49. Söanb. Ubleubutk SüoUffnnbigc sHutettuuajum formen uub (Rieften 1.10 = 2.— 

50. Söaub. 21. u. Oiegner, ^te Bereitung ber «djnumtuciue 2.75 = 5.— 

51. Söanb. 3 tx>i cf, Rolfs unb guftmörtel 1.65 = 3.— 

52. Söanb. Rrupp, $ic ßegiruuneu 2.75 = 5.— 

53. Söanb. ©apauusflarlosua, ltufcrc ßebeuämittel l.io = 2.— 

54. Söaub. Sfrüger, 2)ic ^butufernmif 1.35 = 2.50 

55. Söanb. X & eu in 8, &ic .£arje 1.80 = 3.25 

56. Söaub. SJJicf, ®ie SDfinerolfäuren 2.75 = 5.— 

57. Söaub. Witter, SCOaffer unb <£i£ 2.20 = 4.— 

58. Söaub. 3 »ui cf, ^phbroultfdjcr Ralf unb ^ortlaubs(^emcut 2.50 = 4.50 

59. Söaub. Wtiller, ^>ic (öla^tinerci 1— = 1.80 

4»0. Söanb. Sööcfntaun, ^ie eppiofibeii Stoffe 2.75 = 5.— 

^>1. Söaub. «oller, ^ie tttcrmertljitug ber 'ilbfnllfroffc 2.20 = 4.- 

-62. Söanb. Koffer, Rautfrf)itf unb ($uttntierrf)it 1.8O = 3.25 

63. SJanb. 3ocUt, ®ie Ruufts uub tvctuluäfdjcrei 1.— = 1.80 

64. Söaub. 2lrtuS, 0)ruub£üge ber C^Oeiuie 3.30 = 6.— 

■65. Söanb. Waubau, 3sie ^abrifotiou ber (^tuaille 1.65 = 3.— 

66. Söaub. ©cruer, $ie Cvla^fnbrifntiou 2.50 = 4.50 

67. Söaub. SbeuiuS, ^0^ ^pok uub feilte ^eftilldtiOM^sSUtobucte . . .2.50 = 4.50 

«8. Söanb. Söoccf, $ie iViarminirfunft . V , V 7 P§ 1 V 1.— = 180 

4i9. Söaub. ©Bliußer, ^ie ShJadi^tudisS’öbrifntiou 1.35 = 2.50 


%. $>artfeßen’s §ßemifd)-fcd)mfd)e ^ßißfiofßdi. 


ÜJtit Dielen Sttuftrationen. Seber ©anb cinseln au hoben. $ie pier angegebenen treffe öcrftepen 
fid) für gefjeftele ©yeniplare. ©ebnnben pro ©anb 45 Stx. = 80 ©f. 3uf£fffag für ben ©inbanb. 


3tt. 

1.80 


3.25 

3.25 
2.50 

2.25 


ff. 

70. ©anb. ©öeftnann, (Scfluloib 1.— = 

71. ©anb. dürften au, Ultramarin 1.— = 1.80 

72. ©nnb. ©urgntnnn, Petroleum uiib (Srbmarfjä 1.80 = S.2 

73. ©anb. ©d) Io Her, $a$ Sötbeti mib bie Vearbcitung bei* üJtetntte . 1.65 = 3. — 

74. ©anb. SJHiller, &ic (£n£bdctirf)tuttg im Jpoufc mtb bic Setbftljilfc 

be$ ($n$confmucnteii • 1.10 = 2. — 

75. ©anb. ©icf, $ie Unrerfndinng ber gcbränd)Ud)ften «Stoffe 2.50 = 4.50 

76. ©anb. £> artmann, Vermuten 1.65 = 3. — 

77. ©anb. ©pfora & ©eftider, (Sljentie bet* diübcnfaftsüieiniguug . . . 1.80 = 3.25 

78. ©anb. fteim, $>ic 3Rüiei*aU9RaIerei l.— = 1.80 

79. ©anb. ©alb au, $ic (£l)0colabc=3fabrifation 1.80 = 3.25 

80. ©anb. 3 ii nein an n, $ic VriguettesSütbitftrie 2.75 =5.— 

81. ©anb. 3aping, $>ic Qarftelluitg be3 (§ifeit$ 1.80 = 3.25 

82. ©nnb. SBtener, $ic Sebcrfärberei 1,65 = 3. — 

83. ©anb. £ baimann, ®ie gette uitb Oelc 1.65 = 3.— 

84. ©anb. QJteifc, $ie gabriratiou bei* mouffii’citbeu (&eträufe l .10 = 2. — 

85. ©anb. SBanner, G>olb, Silber itnb (gbcljtcine 1.80 

86. ©anb. §oratiu8, $)ie gabrifation bei* Vetlje r mtb (önutbeffenjeii 1.80 

87. ©anb. 3(nbö8,$ictcd)nifd).V0lleiibung3s'iUrbeitettb.Jp0l$=3ubuftrie 1.35 

88. ©anb. Stuprecbt, £ie äfabrifation boti Vlbumiit mtb <£iercuttfcrbeii 1.20 

89. ©anb. Seim, £>ie Jveudjtigfcit ber VSoljmgebäiibc 1.35 = 2.50 

90. ©anb. 501 il ler, $>fe Vcrjiermtg ber ©lafer bttrd) be« Sanbftraljt .1.35 = 2.50 

91. ©anb. Siinemann, $ie ^abriratioit beä Vlauitä 1.35 

92. ©anb. ©eetuanu, 3Die Tapete 2.20 

93. ©anb. Hermann, $ic ©la$s, '-|ioi* ( ^elIa»i= imb ($iuait:3ftaterei . . . 2.20 

94. ©anb. ©erfd), $ie (SonferbirmigSmittcl 1.35 

95. ©anb. Ur&antfcrt), 3)ie deftrifdje Vcleitrfjtuitg 2.20 

96. ©anb. SSilfert, Vrcftljefe, Ruiiftbcfc mib Varfpulbcr 1.10 

97. ©anb. 3aping, SDcr praftifdjc (Sifcm mtb (§ifcmuanrettFemtcr . . 3.30 

98. ©anb. SOStppltnger, &ic fteramif ober bic äfabrifatiou bon Töpfers 

(öefrfjtrr n. f. hi 2.50 

99. ©anb. ftoppe, $a£ ©lt)ccrin . . . .1.35 

100. ©anb. Xoifel, Jpaitbbitrt) bei* (£l)eiitigrapf)ie 1.80 

101. ©anb. £ ebner, Xic Imitat tonen 1.80 

102. ©anb. Slttbeg, 3)ie ftabrifatioit b. h upafs, Scrpcntiiiülsit. Spiritus 

öaefe 3.— 

103. ©anb. Sapiitg, SÜupfcr nnb 20t ef fing 1.65 

104. ©anb. 91 ei», $ic Vcrcitmtg ber VremiercisSimiftpefe —.80 

105. ©anb. ©erfd), $>te Vermertpung be3 föoljcS auf d)cmifd)cm ©öege 2.50 

106 . ©anb. fiupmann, $ic ^abrifatiuu ber ^adjpr^pe mtb ber Vnitrifps 

maffc für VoPP&ädjer 1.80 

107. ©anb, " M 
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b. fi ein je, 'Anleitung *tir dient ifrfjcn Untcrfiiiiiuug nnb rationelleu 

Veurtl)dliittgb'*r ^aitbhJirtbfrfjaftlid) miditigftcit Stoffe . . 1.80 = 

b. ©cpubertb, htbnuos^crfabreu —.80 = 


= 3.25 
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108. ©anb 

109. ©anb. Siebter, 

HO. ©anb. "^riebb ^g, ®ie -Jcrlücrtbung b.^nod)ei! nuf djemifdicm ©Öege 2.20 
lll. ©anb ; bme, Jie ^nOrifntioit ber luichtigfteu 5Uiitimons^rnVdrnte l.io 
"* ©a’ Si k ger, .’onnbbnd) ber ^Hjotograbbie ber ^teujeit .... ..2.20 

©aiu. Saptng, ^rnl)t mib 3)rnbtnmare»i 3.60 

©anb. ©Siltner, 3>ie ^nbrifatiou bei* ^oi(ctte:Scifeii 2.20 

115. ©anb. 2(nb6 8, JpnnbOnd) für 2tnftrcid)cr mtb Sncfirer 1.80 = 3.25 

116. ©anb. $öbl, Slntoenbuitg bei* ^bccrfnrlieit 1.35 = 2.50 

117. ©anb. 2i nb 6 8, £)ic Verarbeitung b.^puritcb, ($lfcnUciitb, S^ilbbnttd 1.65 = 3.— 

118. ©aitb. 2BiIfert, £ie Jtartoffcls mtb ^etreibebrennerei' 3.— = 5.40 

119. ©anb. £u8nif, $ic 9tebvobiictioit^=^botogrnf>bic 1.80 = 3.25 

120. ©anb. 2BoIff> 3>ie öcijcti 1.65 = 3.— 

121. ©anb. 5DHerjin8fi, ^>ie gabrifutiou be€i s 2Uumittiitm$ 1.10 = 2.— 

122. ©nnb. ©olfmer, $ie Üidirobitetioit boit 99iüttäv-Unrtcn mib ^(äiteit 2.50 = 4.50 

123. ©anb. fiubntann, ®ie Uoblcnfnnrc 2.20 = 4.— 

124. ©anb. 3Inb6 8, ®ie gabrifation ber Siegels mtb g(afd)eu(a(fe . . 1.65 = 3.— 

125. ©anb. Oertel, $ie ^ctgtünavcn^nbrifntion 1.35 = 2.50 

126. ©anb. §agett, ^raftifdic 3lnlcitmtg jttr Sdjriftmalerd l.— = 1.80 

127. ©anb. Sbcniu^, $ie 9)ieiler= nnb Utetortens^erfol)luug 2.50 


4.50 


128. ©anb. SDBablburp, $ic Sdjtcifs, ^olir- mtb ^u^mittel ..... .2.50 = 4.50 


129. ©anb. Stofe mä fei er, Verarbeitung ber 9iab^ti)a ober bed (Srboled 1.10 = 2.— 

130. ©nnb. $ u 8 n i f , $ie ^infäUung 1.65 = 3.— 

131. ©anb. ©tefan, ftauifdiufs' uiib £eintmaffcs ^tibctt unb Stempel: 

ftorf mtb ßorfsfUbfäHe . . . . . .2.20 = 


4.— 
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133. ©anb. ©eneranb, 'Ubbcft uitb geüerfdfe’ii^ToTV. T , T ’T7. i . V.8Ö = 
2lu8fütjvlid)e ©roipecte gratis. 


3.25 



This book may be kept 

fourteen days 

A fine of TWO CENTS will be charged 
for each day the book is kept overtime. 
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